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Vorwort. 



Die galvanischen Batterien! ein leises Lächeln ] 
umspielt den Mund des Elektrotechnikers von heute, I 
wenn von diesen Stromquellen die Rede ist. sie scheinen 1 
ihm die überwundene Kinderkrankheit der angewendeten 
Elektricität zu sein. Und dennoch verdienen sie Auf- 
merksamkeit; sie wird ihnen auch, seit man erkannt 
hat, dass eine lange unbeachtet gebliebene Form der- 
selben, die Secundär-Elemente, so verschiedenartiger und 
überall fördernder Anwendung fähig ist; seitdem greift 
man aber auch wieder zurück auf die galvanischen 
Batterien und sucht sie dem neuen Dienste anzupassen. 
Daher ist es wohl auch ganz zeitgemäss, die gal- 
vanischen Batterien einiger Aufmerksamkeit zu würdigen. 
Vor wenigen Jahren würde das Unternehmen, über die 1 
galvanischen Batterien ein Buch zu schreiben, jedem 
Verfasser bedeutende Schwierigkeiten bereitet haben, 
heute, wo zwei Werke, wahre Monographien, über diesen I 
Gegenstand vorliegen, nämhch das zuerst auf diesem ] 
Gebiete erschienene Euch des bekannten Elektrotech- , 
nike'rs A. Niaudet und das von regem Sammelfleiss 
zeugende des verstorbenen Professors Cazin, ferner t 
mit unermüdlichem Fleisse zusammengestellten Hinwei- 3 
sungen G. Wiedemann's, und eine so stattliche An-j 
zahl von Fachzeitschriften zur Benützung bereit steheiL I 
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VIII Vor«-ort. I 

bedarf es nur einer Sichtung des vielfach Gebotenen. 
Diese Arbeit, mit vielleicht nicht ganz unglücklicher 
Hand vorgenommen und eine übersichtliche Ordnung 
in den vorhandenen Stoff gebracht zu haben, möchte 
als Verdienst der Verfasser sich zuschreiben können. 

Die vielseitig mit regem Beifalle aufgenommene 
chemische Theorie der galvanischen Elemente, wie sie 
Franz Exner ausgearbeitet hat, ist es, welche als rother 
Faden das ganze Buch durchzieht, selbst dann, wenn 
aus mancherlei Gründen auch die alte Bezeichnung Po- 
larisation und Depolarisation, aber blos der Kürze wegen, 
beibehalten wurde. Nicht blos der persönlichen An- 
schauung über die Stichhaltigkeit folgend, wurde diese 
Theorie eingeführt, sondern weil sie an Durchsichtig- 
keit Alles bisher Gebotene übertrifft. In einem späteren 
Bande wird dem geneigten Leser Gelegenheit geboten 
werden, Vergleiche anstellen zu können. 

Die Hauptabschnitte des Buches sind: galvanische 
Elemente, Secundär-Elemente und Thermosäulen. Als 
Eintheilungsgrund der ersten Gruppe dient die ver- 
schiedene Art, auf welche eine Erhöhung der Potential- 
differenz, die der Verbrennung des Zinks entspricht, 
durch gleichzeitige Verbrennung des Wasserstoffes er- 
reicht werden kann. 

Getragen von den im Seh lussw orte ausgesprochenen 
Wünschen und Hoffnungen empfiehlt das Büchlein, fiir 
dessen sorgsame Ausstattung und Erweiterung er an 
dieser Stelle der Verlagsbuchhandlung besten Dank 
sagen möchte, dem geneigten Wohlwollen des Lesers 

W. Ph Hauck. 
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Elektrische Einheiten. 

M BS B- Einheiten, welche zu elektrischen Messunger 
1. Die abaolmen oder C. G. S. [Cenlimeter-G f a 
Secnnde) Einheiten. 

1. Läugeneinlieit: 1 Ceotimeter. 

2. Zeiteinlieit: 1 Secunde. 

3. KrafteinheiC. Die Knifteinheit ist diejenige Kraft, welche 
für eine Secunde lang auf eine frei bewegliche Masse von dem Ge- 
wichte eines Grammes wirkend, dieser Masse eine Geschwindigkeit 
von 1 Centimeter per Secunde verleiht. 

4. Die Arbeitseinheit ist die Arbeit, welche von der Kraft- 
einheit verrichtet wird, wenn dieselbe die Entfemnng von 1 Centi- 
meter inrücklegt. Diese Einheit ist in Paris = 0-00101916 Centi- 
meter-Gramm, oder mit andern Worten, um das Gewicht eines Grammea 
linen Centimeter hoch zu heben, sind 980.868 Krafteinheiten aöthig. 

5. Die Einheit der e lektrischen Quantität ist diejenige 
Quantitüt von Eleklridtät, welche aaC eine gleich grosse Quanlitit, die 
einen Centimeter weit entfernt ist, eine Kraft gleich der Krafteinheit 
ansilbt. 

6. Die Einheit des Potentials oder der e 
fischen Kraft existirt zwischen zwei Punkten, wenn die Einheit der 
elektrischen Quantität hei ihrer Bewegung von dem einen Punkte zuc 
indem die Kraflemheit gebraucht, um die elektrische Ahstossung z 
Überwinden. 

7. Die WidersUndseinheit ist die Einheit, welche nu 
einer Quantitätseinheit den Uebergang zwischen zwei Funkten, zwischea 
welchen die Potential einheit existirt, in einer Secunde gestattet. 
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II. Die sogenannten praktischen Einheiten für elektrische Messungen^ 
1. Weber, Einheit der magnetischen Quantität = 10^ C. G. S. Einheiten 



2. Ohm ') » 

3. Volt 2) , 

4. Ampere ) » 

5. Coulomb » 

6. Watt^) » 

7. Farad » 



des Widerstandes = 10^ ». 

der elektromotor. Kraft = 10^ » 

» Stromstärke =. 10~' » 

» Quantität == 10- » » 

» Kraft = 10" » 

» Capacität =: lO"' » 



') 1 Ohm ist gleich 1*0193 Siem. Einh. und etwa gleich dem Widerstände 
von 48*5 Meter reinen Kupferdrahtes von einem Durchmesser von 1 Mm. bei einer 
Temperatur von O*^ Celsius- 

*) Ein Volt ist 5 — lO**/, weniger als die elektromotorische Kraft eines 
DanleU'schen Elementes. 

*) Der Strom, welcher durch die elektromotorische Krafteinheit, die 
Widerstandseinheit in einer Secunde zu durchfliessen im Stande ist, ist = 1 Amp. 

*) Coulomb heisst jene Quantität der Elektricität, welche per Secunde 

ein Ampere giebt. 

5) 1 Watt = Ampere X Volt. 1 H. P. (horse power) = ^mp. X Volt. 

746 

1 Cheval de vapeur = ^""P* ^ ^°'^' = P. S. (Pferdestärke. ) 

Widerstandseinheiten. *) 



Name 
der Eünheit 



CS-i 



Ohm 



Siemens 



Deutsche 

Meile 

Draht 4 mm. 



Franz. 
Meile 

Dralit 7mm. 



Engl. 

Meile 

Knpferdr . 

1*6 mm. 



CS-1 
Ohm 

Siemens 

Deutsche Meile 

Franz. Meile 

Engl. Meile 



1 


10-9 


10» 


1 


95.107 


0,95 


57 . lü» 


57 


95.10« 


9.5 


13414.10« 


13414 



1,05. 10-9 
1,05 
1 

60 

10 

14,12 



18.10-« 
0,018 
0,017 

1 
0,17 
0,235 



105.10-1» 

0,105 

0,1 

6 

1 

1.41 



74.10»« 

0,074 

0,071 

4,26 

0,71 

1 



Stromeinheiten *) 



Name der Einheit 



CGS 



Ampere 



Daniell- 
Siemens 



Jacobi 
per Min. 



Silber 

mg 

per Min. 



Kupfer 
mg. 

per Min. 



CGS 

Ampeie 

Daniell ; Siemens 

Jacobi 

Silber mg 

Kupfer mg 



1 

0-1 
0*117 
0-958 
148 
5Ü2 



10 
1 

117 . 
095 
0015 
0-05 



8-5 

0-85 

1 

0-082 

0'013 

0.043 



105 2 
10-52 
12-31 
1 

0M56 
0-529 



676-5 
67-63 
78-95 

6-4 

1 

341 



198-6 
19 86 
23-23 
1-89 
0-294 
1- 



■) Uppenborn, IV. B. 7. 
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Ausser den von W. Thomson vorgeschlagenen und vom Pariser 
Congress angenommenen Centimeter-Gramm-Secunde — (CG. S.jEinheiten 
stehen noch im Gebrauch: die von der British Association (B. A.) 
benützten Meter-Gramm-Secunde (M. G. S.) Einheiten und die von 
Gauss-Weber angegebenen Millimeter-Milligramm-Secunde (M. M. S.) 
Einheiten; wir bringen nachstehend eine übersichtliche Zusammen- 
stellung, welche auch die Unterabtheilungen enthält. 



Bezeichnung der elektrischen 
Masseinheiten. 



C.G.S. M.G.S. M.M.S.! Willkürl. E. 



Widerstand. 

Megohm 

Ohm 

Mikrohm 



Elektromotorische Kraft. 

Megavolt 

Volt (Volta) 

Mikrovolt 



Stromstärke. 

Megoampöre 10^ 

Ampere Farad per Secunde . 10-^ 

Mikroampere 10-^ 

Capacität. ! 

Farad (Faraday) i 10-9 

Mikrofarad 10-^^ 



1015 

109 
103 

10^4 

109 
103 



1013 

107 
10 

1011 

105 

10-1 

10* 
10-3 

10-8 

10-'^ 

10-13 



1016 I 

1010 I 1.0493 S. E. 
10* 



1017 
1011 
10* 

107 
10 

10-5 

10-10 
10-10 



0-9 D. E. 
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Einleitung. 

Entdeckung des Galvanismus. 

Im Jahre 1789 machte L. Galvani, Professor der 
Chirurgie in Bologna, die Beobachtung, dass Frosch- 
schenkel, welche an einem Kupferdraht aufgehängt 
waren, dann in Zuckungen geriethen, wenn sie mit den 
'eisernen Gitterstäben, um welche der Draht geschlungen 
war, in Berührung , kä'oien. - J ^ . 

Dass er die- ei^ejltliche JÖ-slch^^der beobachteten 
Erscheinung ni:litu- erkannte' und: Ve- der atmosphä- 
rischen, später -„der thierischen Elektricität zuschrieb, 
kann sein Verdienst, Anlass zu einer epochemachenden 
Entdeckung gegeben zu haben, nicht schmälern. 

Weit über die Grenzen seines yat^rländes hinaus 
drang die Künjde yon der neuen Entciecicüng und regte 
viele Forschen;z|iir. Wiederholung *4es5j Versuches an. 

Doch war .ies/'aUermaI& eineiig '.italienischen Ge- 
lehrten, dem Physifeec Alexan<J&rydlta in Pa via, vor- 
behalten, den Ariadne-Fadcn txi finden, dem entlang er 
glücklich den Pfad einschlug, dessen Verfolgung uns 
das weite und reiche Gebiet des Galvanismus er- 
schlossen hat. 

Während sich Galvani vergebens bemühte, seiner 
vorgefassten Meimmof nach die Erscheinung zu erklären, 

Uauck, Galv. Battetien. 1 
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hatte Volta ganz richtig erkannt, dass die Berührung 
mit den Metallen die Ursache der Zuckungen — Ur- 
sache einer Elektridtätserregrung, sei. 

In Verfolgung der Versuche Galvani's gelangte 
Volta zu einer bis dahin unbekannt gewesenen Elek- 
tricität Hefernden Zusammenstellung, deren Beschreibung 
er schon 1800 veröffentlichte. 

Sie bestand aus einem Zink- und einem Silber- 
streifen, welche beide, ohne sich zu berühren, in ange- 
säuertes Wasser tauchten, kurz das war, was wir heute 
noch das Volta-Element nennen. 

Vorgänge im Volta- Elemente. Ursache der Elek- 
tricitätserregung. 

Nachdem wir 4a6.^>«>lta-Eleijreht feiner Zusammen- 
setzung nach keni(öj'._gäernt iJtC^en/.'.'ft'ollen wir die 
Vorgänge, welcha^irf Tieriiselben' ^jy.*^_§ktridtäts- Ent- 
wicklung AnlSss gdb^n, an der Haiid.ifcs Experimentes 
zu erklären Versuchen. 

Zu dies9M''Behufe tauchen wir 'das Zink in ein 
isolirtes GefäesT/jvelches angesäuertes- ^'as^er enthält 

Wir macheir.^ofort die Bemerkung-. ^l^s eine Gas- 
entwicklung start£^<lf;r, .nach einiger "^f sehen wir 
auch deutÜch, dassC^'^'''- ^^^ Zlfifc, iff lier Flüssigkeit 
auflöst. '■'.*■• 

Unzweifelhaft wird bei diesem Vorgange chemische 
Spannkraft verbraucht, welche nach dem Gesetze von 
der Erhaltung der Energie irgendwie, wenn auch in 
anderer Form, zum Vorschein kommen muss. 

Wir bemerken in der That bald, dass sich die 
Flüssigkeit erwärmt, und könnten so zu glauben ver- 



anlasst werden, die chemische Energie sei in Wärme 
umgewandelt worden. 

Eine auf geeignete Weise angestellte Untersuchung 
des Metalles mit dem Elektrometer zeigt uns aber auch 
noch, dass unser Zink in einen elektrischen Zustand 
gerathen sei; das Gleiche gilt von der Flüssigkeit. 

Die Erklärung dieser Erscheinungen ist nyn fol- 
gende: 

Sobald Zink in die angesäuerte Flüssigkeit taucht, 
tritt eine Verbrennung, Oxydation des Metalles ein, 
bei welcher chemische Energie verausgabt und dafür 
elektrische Spannkraft erzeugt wird. 

Diese bedingt eine Trennung der Elektricitäten, 
von welchen die negative in das Zink, die positive in 
die Flüssigkeit getrieben wird". 

Pcf ^galvanische 3ti pm. 

Es ist leicht verständlich, dass bajd der Augen- ^ 
^ck kommen -muss, in welchem, die Spannung eine j 
Bc^he Höhe, ^e ITC i cht, dass sich die weiters getrennten j 
Elektricitäten wieder vereinigen, wmii- das Zink und I 
&e Flüssigkeit nicht von unendlicher Crosse sind, ; 
nur ein beschränktes Fassungsvermögen fCapacität)haben. , 

Dieser Vorgaa^g ist es, welcIicT die von uns beob- | 
achtete Wärmeentwicklung im Gefolge hat. 

Vergrössern wir jedoch das Zink und die Flüssig. . 
kdt, so können auch grössere El ektricitätsm engen ge- I 
schieden werden, ehe die Spannung zu einer Wieder- 
vereinigung Anlass giebt. 

Da die Erde gegenüber unserer Elektricitätsquelle J 
als unendlich gross aufgefasst werden darf, so können I 
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Elektricitätserregern leicht die gewünschte 
Ausdehnung ertheilen, wenn wir sie mit der Erde in 
Verbindung setzen. 

Wir bringen daher am Zink einen Draht an, welchen 
wir zur Erde leiten, und senken in die Flüssigkeit eine 
Silberplatte, an der in gleicher Weise ein Draht be- 
festigt und zur Erde geführt ist. 

Diese Ableitungen wären etwa zu vergleichen mit 
dem Abflussrohr, das angebracht ist an der höchsten 
Stelle eines Wasserbehälters, den eine Pumpe mit 
Wasser versorgt. 

Die Höhe, gemessen vom Wasserspiegel bis an 
den Rand des Wasserbehälters, würde die Spannung 
angeben, bei welcher die_ \Yiedervereinigung der zu 
hebenden und gehobßHgn-, FlUssigJie} -^attfindet. 

Je grösser d V-.^^tserbeliitj^al-' "«Ist, eine desto 
grössere Wasserjtiei^p ^"r'd er aufifbKni'pj\,'..^esto später 
wird er überlaiTfen. '.■ ■ *"* 

Dort wo_' die ./Vbleitungsröhre wieder den Wasser- 
spiegel erreichtt-a^l *die Hubhohe Null geworden, ganz 
entsprechend unsifem Drahte, in welche'[n dort, wo er 
mit der Erde v^r.ljörrden ist, gleichfti.L^'dfe.'Spannung 
der Elektricität VÜJl'.-tst; . . _ , • ■/•.;•:".'.■.■ 

Gerade so wii Uvcfr .'ein Ki'disen-'.der Flüssigkeit 
erreichen, indem wir SaV^bflussrottc -dlrect mit unserer 
Pumpe in Verbindung setzen' "können wir die beiden 
Drahtenden statt mit der Erde, mit einander vereinigen. 
Es geschieht dann ausserhalb des Elementes das, was 
sonst innerhalb vorgeht, das heisst, die EJektrici täten 
vereinigen sich im Drahte unter gegenseitiger Ver- 
nichtung. 
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In dem Drahte entsteht dann das, was wir einen 
galvanischen Strom nennen, eine Bezeichnung, die ab- 
geleitet ist von dem beständigen Zu- und Abfliessen 
der erzeugten Elektricitäten, welches in dem Drahte 
eines geschlossenen galvanischen Elementes, so 
heisst jetzt unsere Vorrichtung, stattfindet. 

Gewöhnlich, und auch wir werden dies künftig 
thun, wird nur die Strömungsrichtung der positiven 
Elektricität ins Auge gefasst. 

Wirkungen des galvanischen Stromes. 

Dass der Draht, welcher das Zink und die Flüssig- 
keit verbindet, besondere Eigenschaften erwirbt, lässt 
sich durch folgende vier Versuche überzeugend be- 
weisen. 

Einmal führen wir denselben in mehrfachen Win- 
dungen um eine in ihrer Ruhelage befindliche Magnet- 
nadel und zwar in einer Ebene, die senkrecht zu deren 
Schwingungsebene ist. 

Sobald wir den Draht an das Zink anlegen, ver- 
lässt die Nadel ihre Ruhelage, wird wie man sagt ab- 
gelenkt. 

Schneiden wir den Verbindungsdraht auseinander 
und verbinden die Enden mit einem sehr feinen Platin- 
draht, so bemerken wir, dass dieser sich erwärmt; be- 
rühren wir mit den Drahtenden unsere Zunge, so 
empfinden wir einen eigen thümlichen Geschmack; drücken 
wir sie endlich auf feuchtes, mit Jodkalium getränktes 
Papier, so färbt sich dieses blau, was von einer Jod- 
ausscheidung herrührt. 



.V 



Q £m1eining. 

Wir erhalten also viererlei Wirkungen, die wir 
nur dem elektrischen Strome zuschreiben können; eine 
magnetische, eine thermische oder Wärmewirkung; eine 
physiologische und eine chemische. 

Elektromotorische Kraft, Potential. 

Bevor wir in den Untersuchungen über das Volta- 
Element weiter gehen, wollen wir noch einige Begriffe, 
deren wir bedürfen, feststellen und klarlegen. 

Zur Scheidung der entgegengesetzten Elektricitäten 
ist eine gewisse Kraft nöthig, welche durch den che- 
mischen Process geweckt wird und die elektromo- 
torische Kraft heisst. 

Wir könnten sie, unserem gegebenen Beispiele 
folgend, mit der Pumpe vergleichen, und die Kraft- 
maschine, welche diese in Bewegung setzt, dem che- 
mischen Processe zur Seite stellen. 

Die Höhe, bis zu welcher das Wasser gehoben 
wird,- giebt uns das Mass der Arbeit, die Hubhohe der 
Pumpe an, sie wird das Potential der Elektricitäts- 
menge genannt. 

Denken wir uns das Zink mit dem Wasserbehält«- 
verglichen, die Flüssigkeit unseres Elementes mit dem 
Gefässe, aus welchem das Wasser entnommen wird, 
und zählen die Höhe vom ursprünglichen Wasserspiegel 
aufwärts positiv, nach abwärts, d. h. um wie viel er 
sinkt, negativ, so ergeben sich folgende Fälle, wenn 
wir annehmen, dass die Hubhöhe der Pumpe eine ganz 
bestimmte /t ist. 

Die beiden Gefässe haben gleichen Fassungsraum 
oder gleiche Capacitäten, dann wird der Wasserspiegel 
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in dem einen eben so viel steigen als er in dem an- 
deren fallt und wir erhalten nach einiger Zeit die Ge- 
sammthöhe aus dem Unterschiede beider Höhen 

Das Gleiche gilt von den Potentialen der + 
und — Elektricitäten, des Zinks und der Flüs.sigkeit, 
wenn beide gleiche Capacitäten haben, was im Allgemeinen 
bei gleicher Oberfläche der Fall ist — es ist dann 

+ P— [—P) = 2R 

Aus diesem Beispiele ergeben sich alle anderen 
Schlussfolgerungen von selbst. 

Leiten wir das Zink zur Erde ab, d. h. machen 
wir seine Capacität unendlich gross, was einem unend- 
lich grossen Auffanggefäss entspricht, so wird das ganze 
h negativ werden, da wir angenommen haben, dass 
die Hubhöhe h eine der Pumpe eigenthümliche Eigen- 
schaft sei, oder wir erhalten — 2 P, d. h. das Potential 
der negativen Elektricität wird doppelt so gross 
Umgekehrt verhält es sich mit der Flüssigkeit; ebenso 
auch können alle Zwischenstufen eintreten. 

Da, wie wir schon gesagt haben, sich die 
Elektricitäten im Stromkreise eines geschlossenen gal- 
vanischen Elementes vernichten, also an einem Quer- 
schnitt des Leiters das Potential Null herrscht, ist leicht 
begreiflich, dass die verschiedenen Querschnitte 
verschiedene Potentiale haben und das Maximum 
nur an den Polen, d. h. an dem Zink und an dem 
Ableitungsstreifen gemessen werden kann. 

Während es aber möglich ist, mittelst eines Elek- 
trometers das Potential direct zu messen, muss 
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^^^M die elektromotorische Kraft berechnet werden. 

r Nur die Potential-Differenz an den Polen eines 

I offenen Elementes giebt zugleich die Grösse der 

I elektromotorischen Kraft eines Elementes an, 

I dabei genügt die Bestimmung des Potentiales eines der- 

L selben; es darf aber nicht vergessen werden, dass der 

^^H^ andere dann zur Erde abgeleitet, d. h. die Capacität 

^^^H desselben unendlich gross gemacht werden muss. 
^^^P Ein galvanischer Strom findet überall dort statt, 

^^^ wo an zwei Stellen eines Leiters eine Potential-Differenz 

I besteht, und zwar fliesst der Strom von der Stelle des 



Widerstand. 

vorläufigen Ausdnandersetzungen 



Nach diesen 
kehren wir zu unserem Elemente zurück und verbinden 
dessen Drähte, nachdem wir sie in besprochener Weise 
um eine Magnetnadel geschlungen haben. Der Kürze 
wegen wollen wir dieser Vorrichtung den ihr gewöhn- 
lich zukommenden Namen Stromboussole oder Gal- 
vanometer geben. 

Die Nadel wird, sobald der Stromkreis ge- 
schlossen, d.h. eine ununterbrochene Verbindung des 
Zinkes mit dem Ableitungsstreifen durch einen Elek- 
tricitätsleiter hergestellt ist, sogleich ihre Ruhelage ver- 
lassen, einen Ausschlag geben. 

Der Ausschlag wird jedoch kleiner, wenn wir den 
Ableitungs streifen vom Zink entfernen, er ^vird j 
im entgegengesetzten Falle. 

Bevor wir an die IJ^antwortung der Frage nach 
der Ursache dieser Erscheinung gehen, wollen wir 
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die stattfindenden Vorgänge noch einmal kurz vor- 
führen. 

Die Säure löst das Zink auf, erweckt dadurch die 
elektromotorische Kraft, diese trennt die Elektricitäten, 
treibt die negative in das Zink, die positive in die 
Flüssigkeit. Aus letzterer wird sie abgeleitet, um sich 
im Verbindungsdrahte mit der vom Zink kommenden 
zu vereinigen, wobei sie die eben beobachtete Erscheinung 
hervorbringt. 

Da durch das Bewegen des Ableitungsstreifens 
nichts an den Vorgängen geändert werden kann, der 
Nadelausschlag bei Vergrösserung des Abstandes des- 
selben vom Zink aber kleiner, also der Strom schwächer 
wird, müssen wir annehmen, dass durch diesen Vor- 
gang dem Abfliessen der Elektricität von der Erregungs- 
stelle, der Zinkoberfläche, ein Hemmniss bereitet, ein 
Widerstand entgegengesetzt wird — der mit der Dicke der 
Flüssigkeitsschichte zwischen den Elektroden zunimmt. 

Wir lernen so einen neuen Begriff kennen, den 
des elektrischen Widerstandes. 

Diese Erscheinung lässt sich vergleichen mit jener, 
welche eintritt, wenn wir die Zuflussröhre, die von der 
Pumpe in das Sammelgefäss führt, verengern. Die elek- 
tromotorische Kraft, die Pumpe, das Potential, 
die Hubhöhe bleiben dieselbe, aber die abfliessende 
Wassermasse und damit die Wirkung, welche diese 
hervorbringen kann, wird kleiner. 

Denken wir uns die Abflussröhre verkleinert, so 
wird ebenfalls das Gleiche erreicht, die abfliessende 
Wassermenge wird geringer und ein Theil tritt über 
den Rand des Sammelgefässes. 



^0 Einieitnng. 



me ^ 



L 



Dem entsprechend miissten wir auch eine 
ringerung der Stromstärke erhalten, wenn wir zwis< 
dem Elemente und dem Galvanometer einen Wide; 
stand einschalten. Dies geschieht in der That, wen 
wir die Zuleitungsdrähte um ein Beträchtliches vei 
längern. 

Wir haben auf diese Weise erfahren, dass im 
Stromkreise, so heisst die Gesammtheit von Strom- 
quelle und der Leitung, zweierlei Widerstände unter- 
schieden werden müssen, einer im Elemente selbst, der 
von der Stromerzeugung untrennbar ist und der 
liehe oder innere Widerstand heisst, und dann der 
äussere Widerstand, der im Leiter liegt, welcher 
die beiden Pole, das sind die aus der Flüssigkeit heraus- 
ragenden Theile der Zink- und der Silberplatte, ver- 
bindet. 

Auf diese Verhältnisse abzielende Untersuchungen 
haben ergeben, dass der Widerstand, welchen ein 
Leiter dem Strome entgegensetzt, in: 
hältnisse mit seiner Länge zunimmt, aber ab- 
nimmt mit der Vergrösserung des Querschnittes. 

Die Richtigkeit des letzteren Satzes, dass der 
Widerstand mit der Vergrösserung des Querschnittes 
der Leiter abnehme, zu prüfen, wollen wir uns ein 
neues Element mit grösseren Elektroden, so nennt man 
die Zink- und Silberplatte, herstellen, für dasselbe jedoch 
dieselbe Säuremischung verwenden. 

Grössen-Ursache der elektromotorischen Kraft. 

Verbinden wir nun die Pole mit dem Galvana 
meter, so erhalten wir in der That einen grössere« 
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Ausschlag als der des früheren Elementes war. Jeden 
Zweifel, der vielleicht bezüglich des Verhaltens der 
elektromotorischen Kraft auftauchen könnte, zu beseitigen 
und zu bekräftigen, dass diese nur von der chemischen 
Energie abhängt und ganz unabhängig von der Grösse 
der Elektroden ist, wollen wir einen überzeugenden 
Versuch anstellen. 

Wir verbinden die Zinke des grossen und des 
kleinen Elementes mit einander und führen die Drähte 
der Ableitungsstreifen zu unserem Galvanometer. 

Die Nadel bleibt hierbei vollkommen in Ruhe, trotz- 
dem doch das grössere Element früher einen grösseren 
Ausschlag nach rechts als das kleinere nach links 
gegeben hatte. 

Da die Ströme gegeneinander laufen, ist nichts an- 
deres denkbar, als dass sich die elektromotorischen 
Kräfte aufgehoben haben. 

Hier herrschen etwa dieselben Verhältnisse, wie 
bei zwei verschieden weiten, aber gleich hoch mit 
Wasser gefüllten Gefässen, die durch eine Röhre am 
Boden mit einander in Verbindung gesetzt werden. 

Nehmen wir einmal statt der Zinkelektrode eine 
solche aus Eisen und lassen die sonstigen Verhältnisse 
ungeändert, so wird uns der Ausschlag des Galvano- 
meters lehren, dass entweder der innere Widerstand 
zu- oder die elektromotorische Kraft abgenommen habe, 
denn der Ausschlag, welchen das eine Element veran- 
lasst, ist bedeutend kleiner als jener, den wir mit dem 
Zinkelemente erreichten. 

Um darüber ins Klare zu kommen, verbinden wir 
die Zinkelektrode des einen Elementes mit der Eisen- 
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elektrode des anderen, die beiden übrigbleibenden E 
mit dem Galvanometer. 

In dem dadurch hergestellten Stromkreise herrsd 
(iir jedes der Elemente derselbe Widerstand, auch hatta 
wir für gleiche Abstände der Elektroden Sorge getragefl 
so dass sich also die Angaben des Galvanometers i 
auf die elektromotorischen Kräfte beziehen können. 

Der Ausschlag zeigt uns, dass die Kraft da 
Zink-Elementes überwiegt; damit gewinnen wir 
Ueberzeugung, dass die Grösse der elektromotorischeo 
Kraft in unserem Elemente von der Natur der Lösung 
elektrode abhängig sei. 

Vertauschen wir die Eisenelektrode mit 
solchen, die aus einem anderen Metalle hergestellt i 
und ziehen unser Galvanometer wie oben zu Rathe, 
so erfahren wir, dass fast alle Zusammenstellungen diesH 
Art einen kleineren Ausschlag der Nadel bewirken, als da 
Zink-Element. 

Stellen wir die verschiedenen Metalle je nad 
ihrer stärkeren oder schwächeren stromerregenden Kral 
zusammen, so bekommen wir die sogenannte Spannung! 
reihe, an deren Spitze das Zink, an deren Ende 
Platin stehen wird. 

Diese Reihe, welche wir folgen lassen, hat i 
volle Giitigkeit, wenn die Erregungsflüssigkeit verdünn 
Schwefelsäure ist. 

Es giebt zwar einzelne Metalle, wie z. B. Kalit 
Natrium, Magnesium, welche noch kräftiger als Z 
wirken; weil sie aber zu hoch im Preise stehen, i 
einer praktischen Verwendung fähig zu sein, wurde» 
sie übergangen. 
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Schon Volta war eine solche Reihe, die er aus 
ihlreichen Versuchen folgerte, bekannt, und wir führen 
e an, nur um zu zeigen, dass, trotzdem Volta nicht 
on der chemischen Erregung des Stromes ausgieng, 
ieselbe vollkommen aufrecht erhalten werden kann, 
as sie dem Umstände verdankt, dass die Reihenfolge 
Den durch Versuche gefunden wurde. 

Einzelne Abweichungen rühren wahrscheinlich von 
er Unreinheit der angewendeten Metalle her. 

Volta: Pfaff: 

Zink, * Zink, 

Blei, Cadmium, 

Zinn, Zinn, 

Eisen, - Blei, 

Kupfer, Wolfram, 

Silber, Eisen, 

Gold, Wismuth, 

Kohle, Antimon, 

Graphit, Kupfer, 

Braunstein. Silber, 

Gold, 
Tellur, 
Platin, 
Palladium. 

Diese Reihe bietet weiters die Eigenthümlichkeit, 
iss von 2 Gliedern derselben immer jenes die Rolle 
sr Lösungselektrode spielt, das von den beiden dem 
ink näher steht. Die Ursache dieser Erscheinung 
erden wir später erkennen lernen. 
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Zusammenhang zwischen Stromstärke, elektromo- 
torischer Kraft und Widerstand. 

Ohm'sches Gesetz. 

Aus den bisher angestellten Versuchen geht mit 
unbestreitbarer Bestimmtheit hervor, dass zwischen der .] 
Stärke eines Stromes, der elektromotorischen Kraft und 
dem Widerstände ein Zusammenhang bestehen mus& 

Das Verdienst, denselben zuerst klargelegt zu 
haben, gebührt dem deutschen Physiker Ohm, dei 
den Satz ausgesprochen hat, dass die Stromstärke 
gerade proportional der elektromotorischen 
Kraft und umgekehrt proportional dem Wider« 
Stande sei. 

Dieser Satz, welcher das Ohm'sche Gesetz ge- 

nannt wird, lässt sich durch die Formel /= -^^r aus- 

yy 

drücken, in welcher / die Stromstärke, £ die elektr% 

motorische Kraft und IV den Widerstand bedeutet. - 

Da aber, wie wir wissen, im Stromkreise zweierM 

Widerstände vorhanden sind, müssen wir beiden in d^^ 

Formel Rechnung tragen und das W scheiden in dco 

inneren und äusseren Widerstand, welchen wir die 

Zeichen z und a geben wollen, wodurch sich die Formel 

wie folgt umgestaltet /= ^^^ , ^^^ . 

Näher auf diesen Gegenstand einzugehen, würd^ 
uns zu weit führen, wir müssen in dieser Beziehung 
auf die in einem späteren Bande behandelten Grund- 
lehren der Elektricität verweisen. 
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Veränderung der Stromstärke durch Verbindung 
mehrerer Elemente zu einer Batterie^ Kette oder 

Säule. 

Nachdem wir wissen, dass eine Vergrösserung 
von / sowohl durch Vergrösserung der elektromo- 
torischen Kraft als auch durch ein Vermindern des 
Widerstandes W erreicht werden kann, ist es an der 
Zeit, die Art und Weise zu besprechen, wie dies ge- 
schieht. Zwei Elemente auf geeignete Weise mit ein- 
ander verbunden müssen offenbar mehr leisten können 
als eines derselben. 

Wir können uns denken, dass entweder beide 
Zinke mit einander und beide Ableitungsstreifen mit 
einander verbunden werden, oder dass das Zink des 
einen mit dem Ableitungsstreifen des anderen in Ver- 
bindung steht. 

Kommen wir wieder auf das Beispiel von unserem 
Wasserbehälter mit der Ableitungsröhre zurück, so 
hätten wir im ersteren Falle zwei derlei Abflussröhren 
von zwei gleich hohen Wasserbehältern nebeneinander, 
im zweiten Falle hingegen übereinander zu denken. 

Im ersteren Falle haben wir dann den halben 
Widerstand, weil den doppelten Querschnitt, aber die- 
selbe elektromotorische Kraft. 

Im zweiten Falle verdoppelt sich die elektro- 
motorische Kraft sowohl als auch der Widerstand. 

In Anwendung gebracht auf die uns bekannte 
Formel 

/— '^ — "^ 



haben wir also für den ersten Fall 



16 Einleitung. 



1 



/ = 






2 
oder allgemein für 7i Elemente 

E 
/ = 



für den zweiten Fall 

^ n E 

~ n Wi-\- Wa 

Den Fall, dass die gleichnamigen Pole mit ein- 
ander verbunden und die von den so vereinigten Polen 
ausgehenden Drähte zu den Apparaten geführt werden, 
nennt man eine Verbindung oder Schaltung der 
Elemente auf Quantität, sie hat nichts weiter im 
Gefolge, als dass ein Element von grösserer Oberfläche 
gebildet wird. 

Betrachten wir den Fall, dass der Widerstand Wa 
im Schliessungskreise verschwindend klein, gleich Null 
ist, so ergiebt sich aus: 

- E n E 

n 

dass die Stromstärke der Oberfläche oder Anzahl 
der verbundenen Elemente proportional ist, was 
annähernd auch noch bei sehr kleinen Wider- 
ständen gilt. 

Für die hintereinander geschalteten, oder auf 
Spannung verbundenen Elemente wollen wir gleichfalls 
W^^i=Null annehmen, wir erhalten dann aus 

nE 7 nE . E 

I = — ,.. . .X, ; h = — TFT oder 



nWi'\-Wa' "^ n Wi Wi 
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das heisst, wir haben keine grössere Stromstärke als 
wie von einem einzelnen Elemente zu erwarten. Hat da- 
gegen Wa gegen Wi ein so bedeutendes Uebergewicht, 
dass n Wi als dagegen verschwindend klein vernach- 
lässigt werden darf, geht 



71 E 

nWi -j- Wa ** 



nE 

w7 



das heisst, die Stromstärke ist der Anzahl 
der zur Säule verbundenen Elemente pro- 
portional. Ist daher ein grosser Lei- 
stungswiderstand zu überwinden, so 
wird durch das Hintereinander- 
schalten von Elementen eine Steige- 
rung der Stromstärke erreicht. 

Um diesen wichtigen Gegenstand recht 
deutlich zu machen, wollen wir die ver- 
schiedenen Schaltungsweisen an sechs 
Elementen durchführen. 

Jedes der Elemente hat die elektro- 
motorische Kraft E mit dem Wider- 
stand Wi. Verbinden wir sie (Figur 1) alle 
hintereinander zur Kette, Säule, oder 
auf Spannung, das heisst das Zink Zn 
der vorhergehenden mit dem Kupfer Cu 
des nachfolgenden, dann erhalten wir 6 E und 6 Wi, 
Verbinden wir alle Zinke mit einander und ebenso 
alle Kohlen, das heisst schalten wir sie parallel, aut 
Quantität, oder grosse Oberfläche, alles Bezeich- 
nungen für diese Art der Schaltung (Fig. 2), dann haben 

Wi. 



Cu 
Zn 



wir E und 



6 



Hauck, Galv. Batterien. 
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Verbinden wir 3 auf Spannung und die so ent- 
stehenden beiden Säulen auf grosse Oberfläche (Fig. 3), 

W 
2' 

•;g. 2. 



SO erhalten wir 3 J£ und 3 




Fig. 3. 
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Fig. 4. 





Schalten wir endlich je 3 Elemente auf grosse 
Oberfläche, die 2 so entstehenden beiden grossplattigen 

Elemente hintereinander auf Spannung (Fig. 4), so er- 

W 
giebt sich 2 £ und 2 ^-. 
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Es ist unzweifelhaft, dass wir auf diese Art alle 
möglichen Stromstärken erzielen können, und es würde 
sich dann als zweckmässig herausstellen, recht viele 
kleine Elemente in Gebrauch zu nehmen und diese dann 
je nach Bedarf zu verbinden. 

In der That haben einige Physiker diesen Weg 
eingeschlagen und sich mehrere tausend kleiner Ele- 
.mente zusammengestellt, die sich mit Hilfe sogenannter 
Pachytrope, die später besprochen werden, leicht nach 
Belieben verbinden lassen. 

Für gewöhnlich jedoch baut man die Elemente 
lieber den Zwecken, welchen sie dienen sollen, ent- 
sprechend. 

Für telegraphische Zwecke, wo der Widerstand 
wenig in Betracht kommt, schaltet man alle hinterein- 
ander, und für andere Verwendungen baut man lieber 
von vorneherein grossplattige Säulen. 
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Voltameter. 

Wir wir bereits wissen, ist der galvanische Strom 
befähigt, chemische Zersetzungen zu vollführen, was 
uns um so weniger in Erstaunen versetzen kann, als 
wir ja wissen, dass er dem Entstehen chemischer Ver- 
bindungen sein Dasein verdankt. 

Die Spannkraft, welche aufgewendet wurde, um 
die Elektricitäten zu trennen, wird eben bei deren Ver- 
einigung wieder frei und kann dann, was sich früher 

verbunden, wieder lösen, gerade so, wie wir die hin- 

2* 



und hergehende Beweg^ung; des Dampfkolbens unj 
Vermittlung der Kreisbewegung der Transmissionen a 
dem von uns gewünschten Orte wieder in eine mit ( 
ursprünglichen ganz übereinstimmende zurück Ver-4 
wandeln können. 

Fig- 5- 




Den Bemuhuntfen I aradaj s ist es gelungen, 
nachzuweisen dass die chemische Wirksamkeit einer 
galvanischen Stromquelle gleichen Schutt halt mit ihrer 
magnetischen, kurz gesagt, dass die in einer'be- 
stimmten Zeit stattfindenden Zersetzungen den 
Stromstärken proportional sind. 

Eines der bekanntesten und ältesten Instrumente, 
' welche dazu dienen, die Stromstärke auf chemischem 
[ Wege zu bestimmen, ist der Wasserzersetzapparat, dem 



Fig. 6. 
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Paraday in Ansehung seiner Eignung den Namen I 
Voltameter gegeben hat. 

Das Voltameter besteht im Principe aus zwei , 
Platinplatten, welche unter angesäuertes Wasser tauchen 1 
und nach oben von einer Glocke bedeckt sind, welche ^ 
es ermöglicht, die frei gewordenen Gase aufzusammeln. 

Eine der gebräuchlichsten 
Formen ist jene, welche Fig. 5 
darstellt. 

Zwei an Plantin drahten be- 
festigte Platinplatten sind vermit- 
telst der letzteren von einem 
Stöpsel getragen, der genau in 
den Hals einer Flasche eiiige- 
schhffen ist. Dieser Stöpsel ist 
ausserdem mit einer Bohrung ver- 
sehen, durch welche die Gase 
einen Abzug finden. Eine gut und 
luftdicht eingefügte Röhre führt 
sie dann unter eine getheüte Glas- 
glocke. 

Da Sauerstoff vom Wasser stärker absorbirt wird, j 
auch leicht sonst Gelegenheit findet, sich zu verbinden, 
giebt das Messen des Knallgases Anlass zu Irrung« 
und man zieht es zuweilen vor, beide Gase getrennt , 
aufzufangen. 

Einen hierzu tauglichen Apparat stellt Fig. 6 dar', 
der wohl keiner weiteren Erklärung bedarf. 

Um eine Messung anzustellen, beobachtet man ^ 
genau den Zeitraum zwischen dem Schli essen und . 
Offnen der Kette, misst die Zunahme an Knallgas, , 
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bringt dann noch die Correctur wegen Temperatur um 
Luftdruck an, da es sich darum handelt, wie viel Xubik- 
centämeter Knallgas bei Null Grad C. und 760 Mm. 
Quecksilber-Druck in einer Minute aufgefangen werden, 
da ja die Anzahl von Kbcm. angiebt, wie vielmal der 
eben gemessene Strom stärker ist, als ein solcher, der 
in einer Minute unter denselben Bedingungen 1 Kbcm. 
Knallgas liefert. 

Diese eben genannte Einheit der Stromstärke heisst 
nach jenem Physiker, der sie zuerst in Gebrauch ge-, 
nommen, die Jacobi -Einheit. 

So geeignet dieses Instrument zur Bestimmung 
von Stromstärken zu sein scheint, so wenig ist es das- 
selbe in Wirklichkeit. 

Abgesehen von dem schon erwähnten Umstände, 
dass die Gase absorbirt werden, verändern die Volta- 
meter selbst und zwar auf verschiedene Art die Strom- 
stärke. Einmal dadurch, dass sie einen bedeutenden 
und veränderlichen, weil von der Mischung des Wassers 
mit der Schwefelsäure abhängenden Widerstand in den 
Stromkreis einführen, wodurch man immer nur erfahrt, 
welcher Strom durch das Voltameter hindurchgegangea 
ist, nicht aber, wie gross seine ursprüngliche Stromstärke 
war; femer aber ist das Voltameter selbst die Entstehungs- 
stätte eines Stromes, welcher dem zu messenden ent- 
gegengesetzt gerichtet ist, diesen also schwächt, wovoq 
wir uns leicht überzeugen können, wenn wir gleich- 
zeitig ein Galvanometer in den Stromkreis einschalten 
und, nachdem die Zersetzung einige Zeit gedauert hat, 
die Stromquelle ausschalten, dafür aber das Voltameter 
mit dem Galvanometer verbinden. 
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Dieser Strom, welchen man den Polarisations- 
strom nennt, rührt von einer unvermeidlich stattfinden- 
den Wiedervereinigung der geschiedenen Gase her; wir 
werden ihm später grössere Aufmerksamkeit schenken. 

Ferner gelingt es nur mit wenigen Stromquellen 
durch ein Element das Wasser zu zersetzen. Man bedarf 
immer deren mehrere auf Spannung verbundene, und 
dauert es endlich ziemlich lange, bis man einige Kubik- 
centimeter Knallgas gesammelt hat, während welcher | 
Zeit sich die Stromstärke der meisten Elemente schon j 
stark verändert hat. 

Man ist daher darauf verfallen, statt des WasserB . 
Metallsalzlösungen der Zersetzung durch den Strom zu 
unter^verfen, wie z. B. das Silbernitrat oder Kupfersulfat. 

Das Gewicht des in einer Minute abgeschiedenen 
Metalles dient sodann als Grundlage der Berechnung. 

Bevor wir abschliessen, wollen wir noch bemerken, 
dass einem Vorschlage Faraday's zu Folge der Vor- 
gang der chemischen Zerlegung eines Leiters »Elektro- 
lyse«, der betreffende Leiter selbst «Elektrolyt«, die 
Eintrittsstelle des positiven Stromes »Anode*, die Aus- 
trittsstelle »Kathode«, der an ersterer ausgeschiedene 
Stoff »Anion«, der andere »Kation«, beide »Ionen« 
heissen; bei der Wasserzcr legung spielt der Sauerstoff 
die Rolle des Anion, der Wasserstoff jene des Kation. 

Genaue Untersuchungen haben ergeben, dass für 
jeden Gramm abgeschiedenen Wasserstoff {also 9 Gr. 
Knallgas), .32'5 Gr. Zink im Elemente gelöst werden, 
was dem Aeqiiivalent- Gewichte dieser Stoffe entspricht, 
so dass uns also der Zinkverbrauch selbst ein Mass der 
Stromstärke geben könnte, wenn die ganze Menge 
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dieses Metalles im Elemente zur Erzeugung von Elek- 
tricität aufgebraucht würde, was aber nicht immer der 
Fall ist. Da 1 Kbcm. Knallgas in der Minute entwickelt, 
d. i. die Jacobi'sche Stromeinheit, 005957 Mgr. Wasser- 
stoff enthält und dieser 1'936 Mgr. Zink äquivalent ist, 
so hätte ein Strom, bei dessen Erzeugung in der Minute 
xMgr. Zink gelöst würden, eine Stromstärke 

1-936* 

Wir haben soeben betont, dass nicht alles gelöste 
Zink zur Stromerzeugung verbraucht wird, was ein 
grosser Uebelstand des galv. Elementes ist und von 
der Unreinheit des Metalles herrührt. 

Einigermassen kann dem Mehrverbrauch des Zinkes 
dadurch begegnet werden, dass man dasselbe mit Queck- 
silber einreibt, amalgamirt, wodurch sich an der Ober- 
fläche der Lösungselektrode eine Schichte aus in Queck- 
silber gelöstem Zink bildet, welche den sogenannten 
localen Einwirkungen widersteht. 

Zum Schlüsse wollen wir noch erwähnen, dass 
ein Strom, dessen Stärke ein Ampere beträgt, in der 
Secunde 0*324 Mgr. Kupfer von der positiven Elektrode 
der Zersetzungszelle zur negativen überführt. 
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Vertheilung der Wärme im Stromkreis. 

Joule'sches Gesetz. 

Wie wir bereits wissen, erwärmt sich ein gal- 
vanisches Element, weil die chemische Spannkraft sich 
auf die von uns angedeutete Weise in elektrische und 
diese wieder in Wärme umsetzt. 

Durch Versuche ist nachgewiesen worden, dass 
65 Gramm Zink, d. i. die dem Moleculargewichte ent- 
sprechende Grammzahl, 37.730 Wärmeeinheiten liefert. 
Unter Wärmeeinheit versteht man in diesem Falle eine 
Wärmemenge, welche die Temperatur von 1 Gramm 
Wasser von NuU^ C. auf 1^ C. erhöhen kann. 

Denken wir uns die Pole durch einen Schliessungs- 
draht verbunden, so tritt, wie uns bekannt, auch eine 
geringere Erwärmung des Elementes ein, und wir sind 
berechtigt, daraus zu schliessen, dass ein Theil der 
Wärmemenge dem Schliessungsdrahte zu Gute kommt, 
da ja jetzt dort die Vereinigung der Elektricitäten statt- 
findet. 

. Zugleich machen wir die Beobachtung, dass die 
Zinkauflösung schneller oder langsamer vor sich geht, je 
nach der Grösse des Widerstandes im Schliessungsdrahte. 

Nachdem schon Helmholtz die Behauptung auf- 
gestellt hatte, dass die gesammte in einem Stromkreis 
auftretende Wärmemenge jener gleich sein muss, die 
durch den chemischen Process in der Stromquelle frei 
werden würde, haben verschiedene Physiker, vor Allem 
Thomson und Joule, diese Verhältnisse genauen 
Messungen unterzogen und nach deren Ergebnissen 
folgende Gesetze aufgestellt. 
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Die Wärme vertheilt sich in den verscE 
denen Theilen des Stromkreises im VerhältniaS: 
zu deren Widerständen. 

Der Wichtigkeit dieses Gesetzes entsprechond 
wollen wir auf seine Entwicklung, so weit es dei 
Rahmen dieses Buches gestattet, etwas näher ein- 
gehen. 

Schalten wir in den Stromkreis eines Elementes 
ausser dem Galvanometer, welches uns dessen Strom- 
stärke / angiebt, eine Platinspirale, die einen be- 
stimmten Widerstand W, besitzt, ein, so wird sich diese, 
wenn die Verhältnisse richtig gewählt sind, erwärmea 

Senken wir diese Spirale vor dem Stromschluss 
in ein Gefäss, welches eine gewogene Menge Wasser 
und ein Thermometer enthält, so können wir aus der 
Temperaturerhöhung, unter Beobachtung gewisser Vor- 
sichten, die Wärmemenge berechnen, welche nöthig 
war, diese Temperaturerhöhung hervorzubringen. 

Nachdem wir das Thermometer abgelesen haben, 
schliessen wir den Strom durch eine bestimmte Zeit 
und berechnen aus der Temperaturerhöhung die vom 
Strome / gelieferte Wärmemenge Q. 

Nun schalten wir noch eine Spirale von grösserem, 
Widerstände IV^ ein, lassen sie aber nicht in das Gefäa 
tauchen. Das Galvanometer wird uns nun eine Stroc* 
stärke /, angeben. 

Nachdem wir unsere erste Spirale durch dieselbe 
Zeit, wie bei dem ersten Versuche, der Einwirkung des 
Stroms/, ausgesetzt haben, werden wir aus der Thermo 
meteranzeige eine gelieferte Wärmemenge ß, berechnen 
können. Halten wir den Wärmemengen Q und Q^ die 
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Stromstärken / und /^ entgegen, so ergiebt sich, dass 
5ich die entwickelten Wärmemengen verhalten 
wie die Quadrate der Stromstärken, oder 

Nun denken wir uns die zweite Spirale ebenfalls 
in dn mit Wasser gefülltes und mit einem Thermo- 
meter versehenes Gefäss getaucht, das ganz dem ersten 
entspricht, und die Drähte einige Zeit der Einwirkung 
des Stromes ausgesetzt. 

Aus den Thermometerangaben berechnen wir uns 
wieder die Wärmemengen Q und j2i> welche jetzt beide 
der Stromstärke I^ entsprechen, wir werden sie un- 
gleich gross finden und zwar ganz entsprechend den 
Widerständen W^ und H^ ^^^ Spiralen, woraus sich 
ergiebt: 

Die bei gleicher Stromstärke in 2 Leitern 
von verschiedenen Widerständen entwickelten 
Wärmemengen sind diesen proportional, oder 

Aus beiden Sätzen ergiebt sich: 

Q = W P 

Das heisst: Die in einem Leiter entwickelte 
Wärmemenge ist dem Widerstände desselben 
und dem Quadrate der Stromstärke propor- 
tional. 

Diese Formel hat jedoch nicht blos in dieser 
engen Beschränkung Giltigkeit, sondern erstreckt sich 
dieselbe auf den gesammten Stromkreis einer Strom- 
quelle, denn es würde uns nichts gehindert haben, statt 
die in beiden Spiralen freigewordenen Wärmemengen 
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ZU bestimmen, hierfür den inneren und äusseren Wido^ 
stand des Stromkreises einzusetzen. 

Nennen wir Wi den innern Widerstand, % 
den äusseren Widerstand Qt und Qa die ent- 
sprechenden Wärmemengen, so erhalten wir 

und für Q==Qi+Qa = {W, + Wa) A 

Da nun nach dem Ohm'schen Gesetze 

E 
I = ji/_ 1 -rrr oder / (Wt-\- !¥„) = Eist, können wir 

auch schreiben: Q = I. E und weiters weil 

E £•« 

Da es sich nur darum handehi kann, die nutzbai« 
Wärme kennen zu lernen und diese im äusseren Strom- - 
kreise auftritt, müssen wir für dieselbe einen zweck- 
mässigen Ausdruck zu gewinnen suchen. 

Für die nutzbare Wärme, welche wir mit Q* 
bezeichnen wollen, ergiebt sich aus: 0«= Wal^ 

Es fragt sich nun, wann Qa ein Maximum er- 
reicht; diese Frage zu beantworten, dazu soll nach- 
folgende Betrachtung dienen. 

Einfluss nehmen würden nur die Widerstände und 
in Rechnung ziehen dürfen wir daher in diesem Falle 

nur den Ausdruck ,— ; i^xo wenn dieser einctt 

grössten Werth erreicht, erhalten wir auch für Q^ das 
Maximum. 
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Setzen wir JVa 1 

das Maximum einem Minimum von x, 

2xWa = {Wi + WaY = m^ + 2 Wi Wa + WJ 
O = W^ + 2WiWa + Wa^- — 2xWa 

Wa = X — Wi ± yr j^Z^w^i _ ]y^i 
= X — Wi ± yT xi — 2FW i~ 
-^ X — Wi ± \rx{x — 2Wi). 
Aus dem letzten Ausdruck geht unzweifelhaft 
hervor, dass W^ imaginär wird, sobald x einen kleineren 
Werth als 2 Wi bekommt, und dass sein möglichst 
kleinster Werth =^ 2 Wi ist; dieses eingesetzt, ergiebt 
IVg _ _J_ 

^1^^ (^Wi + WaY ~ 4 Wi 

4W,Wa = Wi^ ^ 2WiWa + WJ 
O = Wi'^ — 2WiWa + Wa^ 

o = (Wi- Wa)\ 

Aus welcher Schlussformel erhellt, dass für 
ein Maximum Wi = Wa sein muss, das heisst, der 
äussere Wider-Stand gleich dem innern sein soll. 

Bevor wir weitergehen, wollen wir das bisher 
Gesagte kurz wiederholen und an die einzelnen Sätze 
kurze Folgerungen anknüpfen. 

1. Der Widerstand im äusseren Stromkreis 
ist sehr gross, d. h. der Schliessungsdraht ist lang 
und dünn, dann wird fast alle Wärme in diesem frei 
und er erwärmt sich. 

Dass die Temperaturerhöhung nicht immer merk- 
bar wird, rührt sowohl von der grossen Oberfläche 
solcher Drähte her, welche ein Abkühlen derselben 
durch die Luft sehr unterstützt, als auch von den 
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kleinen El ektricitätsm engen, welche sie durchfliessea 
weil durch Vergrösserung des Widerstandes auch die 
Zinkauflösung verlangsamt, also die in einer bestimmtea 
Zeit erzeugte Wärmemenge verringert wird. 

2. Der äussere Widerstand ist gleich dem 
Widerstand der Stromquelle; dann vertheilt siel 
die Wärmemenge gleichförmig zwischen Schliessungs- 
kreis und dem Elemente und es kommt dann 
darauf an, welche Wärmemengen der Draht beansprucht, 
damit an demselben eine Temperaturerhöhung merkbar 
wird; ein Umstand, der nur von seiner specifischai 
Wärme abhängt. 

Fordert der Draht eine bedeutend geringere 
Wärmemenge, um seine Temperatur um einen Gia^ 
zu erhöhen als das Element, so wird er sich starte 
erhitzen, ehe sich dieses merkbar erwärmt. Das letztere 
wird um so weniger der Fall sein, je grosser seine 
Ausdehnung ist. 

3, Tritt endlich der Fall ein, dass der äussere 
Widerstand gegen den inneren sehr klein ist, 
dann wird sich das Element unter heftiger Zinkauf 
lösung erhitzen. 

Nicht immer aber ist es möglich, die Bedingungen 
zu erfüllen und wir müssen uns daher fragen, welches 
ist das günstigste Verhältniss ausser dem 
Maximum. 

Höchst ungünstig stellt sich die Sache, wenn ^ 
Widerstand im Schliessungs kreise kleiner als der i 
Elemente ist, weil bei geringerer Ausbeutung di 
Steigerung der inneren Arbeit, eine vermehrte Zink- 
ausgabe, die Folge davon wäre. 
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Kann jedoch im Gegentheile der äussere Wider- 
stand grösser als der innere gewählt werden, so er- 
halten wir eine Verringerung der inneren Arbeit und 
gleichzeitig einen grösseren Theil der Gesammtwärme 
im äusseren Schliessungskreise. 

Selbstverständlich darf aber eine gewisse Grenze 
nicht überschritten werden, weil sonst die gelieferte 
Elektricitätsmenge zu gering werden könnte. 

Es muss eben der äussere Widerstand mindestens 
so gross gemacht werden als der innere des Elementes, 
und grösser, wenn eine geringere Elektricitätsmenge 
den ins Auge gefassten Zwecken genügt. 

Man wird daher in gegebenen Fällen Widerstände 
einschalten, bis der äussere Widerstand grösser als der 
innere geworden. 

Handelt es sich um Lampen, so werden eben 
mehr eingeschaltet als erforderlich wären, den äusseren 
Widerstand gleich dem inneren zu machen, ja Praktiker 
geben an, es sei vortheilhaft die Säule auf einen vier- 
bis fünffachen Widerstand arbeiten zu lassen. 

Bisher haben wir angenommen, dass blos der 
äussere Widerstand unserer Willkür unterworfen ist. 
Es kann auch eine Anzahl von Elementen gegeben 
sein, von welchen wir eine solche Schaltung verlangen, 
dass in einem gegebenen Schliessungsbogen die 
möglichst grösste Wärmemenge geliefert wird. 

Auf diesen Gegenstand werden wirbeidenSecundär- 
Batterien und deren Verwendung zurück kommen. 

Berechnung des Effectes. 
Handelt es sich darum, zu wissen, welchen Effect 
eine Säule in einem bestimmten Leiter zu leisten im Stande ist, 
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und soll derselbe in Calorien ausgedrückt werden, so 
hat man unter der Voraussetzung, die wir bisher still- 
schweigend gemacht haben, dass die Stromstärke in 
Amperes, der Widerstand in Ohms, die elektromoto- 
rische Kraft nach Volts gemessen wird, aus den 
Joule'schen Formeln per Secunde 

W. P E. I. 
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'' ~ 9-81.425 "~ 9-81.425 

Dabei bedeutet 9*81 die Beschleunigung der Schwere 
und 425 das mechanische Aequivalent der Wärme. 

In der letzteren Formel ist unter Ey worauf wir 
besonders aufmerksam machen, nicht etwa die elektro- 
motorische Kraft der Stromquelle, sondern die Differenz 
der Potentiale, welche an den Endpunkten des Leiters 
gemessen wurden {P — P) verstanden. Wollen wir den 
Effect in Secundenkilogrammmetern wissen, so haben 
wir den letzten Ausdruck mit 425 zu multipliciren, 
d. h. für die Arbeitsleistung, ausgedrückt in solchen 
Einheiten, welche in dem Heben eines Kilogramms auf 
die Höhe eines Meters in der Secunde besteht, ist 

_ E I 
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Wenn wir daher die in einem Leiter entwickelte 
Wärmemenge in Kilogrammcalorien (bei Elementen wird 
meist nach Grammcalorien gerechnet) gemessen haben, 
so erhalten wir den mechanischen Effect, indem wir mit 
425 multipliciren, in Secunden-Kilogrammmetern. 
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Ursache der Stromschwächung. 

Bei den bisherigen Versuchen, welche wir mit , 
unserem Elemente anstellten, machten wir unwillkür- 
lich die Beobachtung, dass kurze Zeit nach Schluss 
desselben der Ausschlag der Magnetnadel anfängt 
kleiner und kleiner zu werden, bis sie auf einen be- 
stimmten Punkt zurückgegangen ist, bei welchem sie 
ziemlich beharrlich stehen bleibt. 

Da sowohl genügend Säure vorhanden, als auch 
sonst keine besonders auffallende Veränderung am 
Elemente merkbar ist, muss die Verringerung einer uns 
bisher unbekannten Ursache zugeschrieben werden. 

Dieser auf den Grund zu kommen, wollen wir 
folgende Versuche anstellen. 

Einmal vertauschen wir die Zinkelektrode mit 
:r frischen; der Ausschlag bleibt derselbe. 

Wir vertauschen die Silberplatte, und da machen 
wir die Erfahrung, dass sich die Stromstärke hebt und 
einen Augenblick lang fast die ursprüngliche Höhe 
erreicht. 

Wir sagen absichtlich »fast», weil wir später 
sehen werden, dass dies so und warum es nicht anders 
der Fall ist. 

Stellen wir endlich, nachdem die Stromstärke wie 
zu Beginn auf der niedrigsten Stufe angelangt ist, der 
Silberplatte abermals eine frische gegenüber, welche 
statt des Zinkes mit dem Galvanometer in Verbindung 
gebracht ist, so bekommen wir einen zwar geringen, 
aber entgegengesetzten Ausschlag, so dass es scheint 
unsere Silberplatte sei zur Lösungselektrode geworden. 
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Diesen wenigen und einfachen Versuchen können 
wir entnehmen, dass die Ursache der Stromschwächung 
zum grössten Theile oder ausschliesslich an der Ab- 
leitungselektrode zu suchen ist. 

Betrachten wir deshalb diese genau, während das 
Element einige Zeit geschlossen ist, so finden wir sie 
wie besät mit kleinen Gasbläschen. 

Um zu untersuchen, ob wir diesen die Schuld 
beimessen können, wollen wir sie durch Schütteln oder 
Abkehren mittelst eines Pinsels entfernen. 

Thatsächliclyerreichen wir dadurch einen stärkeren 
Strom, der aber nicht bis zu jener Höhe ansteigt, welche 
wir durch Einführen einer frischen Elektrode erhalten. 

Den ersteren Umstand können wir uns durch die 
Annahme erklären, dass die Wassers toflfbläschen, indem 
sie den Ableitungsstreifen bedecken, die innige Berührung 
zwischen der Flüssigkeit und der Elektrode vermindern, 
die Berührungsfläche verkleinern, woraus unzweifelhaft 
eine Steigerung des inneren Widerstandes und damit 
eine Schwächung des Stromes folgen muss. 

Wir haben aber gesehen, dass unser Element 
sogar einen entgegengesetzt gerichteten Strom liefert, 
wenn wir eine frische Silberplatte der mit den Wasser- 
stoffbläschen bedeckten gegenüber stellen. 

Ueberdenken wir die Versuche, welche wir bisher 
mit unserer Stromquelle anstellten, so fällt uns auf. dass 
diese Erscheinung viel Aehnlichkeit mit dem Verhalten 
des Wasserzersetzapparates hat, an dessen Elektroden 
Sauerstoff und Wasserstoff ausgeschieden wurden; auch 
dieser Apparat sendet einen entgegengesetzt gerichteten 
Strom aus, der, wie wir wissen, Polarisationsstrom heisst. 
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Der Aehnlichkeit der Erscheinungen entsprechend, 
hat man auch eine solche Polarisation der Elektroden 
jener Elemente angenommen, die an ihrer Ableitungs- 
elektrode Stoffe abscheiden und dabei an der Strom- 
stärke Einbusse erleiden. 

Diese sogenannte Polarisation und damit auch 
das Verhalten unseres Elementes zu erklären, wollen 
wir nochmals auf die chemischen Vorgänge, welche 
sich in demselben abspielen, eingehen. 

Die Zinkelektrode wird in dem angesäuerten Wasser 
oxydirt und von der Säure unter Wasserstoffabschei- 
dung gelöst; statt dass sich aber, wie bei einer gewöhn- 
lichen Auflösung des Zinkes in Säuren, der Wasserstoff an 
diesem Metalle entwickelt, erscheint derselbe, sobald der 
Stromkreis geschlossen ist, an der Ableitungselektrode. 

Dieses Verhalten kann dadurch erklärt werden, 
dass die Zinkelektrode und die Flüssigkeit ein Element 
bilden, welches das Wasser zerlegt wie im Voltameter, 
wodurch an dem Zink als Anode Sauei*stoff ausge- 
schieden wird, welcher sich mit vorhandenem Wasser- 
stoff verbindet, während an der Ableitungselektrode, 
der Kathode in diesem Falle, Wasserstoff frei wird. 

Bei einem frisch zusammengesetzten Elemente tritt 
diese Wasserstoffentwickelung nicht sofort, sondern erst 
später dem Auge sichtbar an der Ableitungselektrode auf 

Dieser Umstand wird dadurch leicht erklärt, dass 
man annimmt, die Flüssigkeit enthält gelösten Sauerstoff, 
der Luft entstammend, der den ausgeschiedenen Wasser- 
stoff oxydirt; diese Annahme ist vollkommen zulässig, 
da sie Versuche, die in dieser Richtung angestellt 
wurden, durchaus bestätigt haben. 
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Wir haben auf diese Art im Elemente einen 
zweiten chemi sehen Vorgang in Betracht zu ziehen, 
weicher der Zinlvoxydation um so ähnlicher ist, als ja 
der Wasserstoff auch ein Metall, freilich in Gasform ist 
Mit Recht können wir erwarten, dass die dabo 
stattfindende Elektricitätserregung auf die ursprüng- 
liche verstärkend wirkt. Dass dem wirklich so ist, lehrt 
die mit den angestellten Messungen übereinstimmende 
Berechnung der elektromotorischen Kräfte aus den 
Wärmewerthen, 1 h d proportional sind. 

Der Verbi'en ng Molecüles Zink und dessen 

Ueberführung in Z k If tsprechen 108,090 Ca- 

lorien, abgezoge m n erden 68,360 Calorieo, 
weil sie zur Wa ung verbraucht wurden, es 

bleiben also übrig 37,7dO Calorien, die der eiekbro- 
motorischen Kraft eines Elementes entsprechen, ift 
welchem nur Zink aufgelöst wird. * 

Um in Bezug auf die elektromotorische Kr^ 
einen Massstab zu bekommen, wollen wir als Kinl)^ 
Jene elektromotorische Kraft annehmen, bei deren Er- 
zeugung 50,130 Calorien aufgewendet werden und die 
mit Daniell-Einheit bezeichnet wird. Wir haben also 




ÖÜ,130 

Nehmen wir aber an, dass aller Wasserstoß 

oxydirt wird, was einen Ersatz für die zur Trennung 

des Wasserstoffes vom Sauerstoff aufgewendeten 

Calorien giebt, so bleiben also 

106,090 _ 

B0.130-''" ^ 



Ursache der Stromschwächung. 37 

Dies, nämlich 0*74 — 2*11 D, sind thatsächlich die 
Werthe, zwischen welchen die elektromotorische Kraft 
unseres Elementes schwankt. Wir begreifen nun voll- 
kommen, warum zu Beginn, wo die Flüssigkeit noch viel 
Sauerstoff enthält und fast aller Wasserstoff oxydirt wird, 
das Element so kräftig wirkt, und warum es um so 
schwächer wird, je länger es in Thätigkeit und je ge- 
ringer der Widerstand im Schliessungskreis ist, was ja, 
wie uns bekannt, einen vermehrten Zinkverbrauch bedingt. 

Es ist natürlich, dass wir uns fragen, wie können 
wir der Polarisation, der sogenannten Stromschwächung 
entgegenwirken. 

(Wir werden die Bezeichnung »Polarisation« zu- 
weilen gebrauchen; wenn wir von Polarisation der 
Elemente sprechen, aber immer nur die oben besprochene 
Schwächung derselben darunter verstehen.) 

Versuche haben gezeigt, dass schon ein Ver- 
grössern der negativen Elektrode genügt, eine Besserung 
zu erzielen;, dies ist leicht verständlich, weil sich in 
diesem Falle der Wasserstoff auf eine grössere Fläche 
vertheilen muss und mehr Sauerstoff, welcher der 
Elektrode anhaftet, eingeführt wird. 

Verringern wirden Umfang der positiven Elektrode, 
so wird der innere Widerstand vermehrt, dadurch, wenn 
wir das Gesetz einhalten, den äusseren Widerstand 
eher grösser als kleiner wie den inneren zu machen, 
weniger Zink gelöst und weniger Wasserstoff in Frei- 
heit gesetzt. 

Machen wir die negative Elektrode porös, so 
bringt sie mehr Sauerstoff in die Flüssigkeit; verdichtet 
sie gar Sauerstoff in den Poren, wie Platinschwamm, 
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um SO besser, desto vollkommener wird die Verbren- 
nung, desto stärker der Strom sein. 

Endlich können wir noch die Flüssigkeit bewegen, 
zu- und abfliessen lassen, damit sie mit Sauerstoff in 
Berührung kommt, oder die negative Elektrode von 
Zeit zu Zeit der Luft aussetzen, damit selbe Sauerstoff 
aufnehmen kann. 

Alles dies sind oftmals benützte Lösungen der 
obigen Frage, wie wir bald erfahren werden. 
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Der elektrische Strom entsteht, indem Elektri- 
cität in einem Leiter von der Stelle des höchsten Poten- 
tiales nach der des niedrigeren strömt, wobei nur die 
Richtung der positiven Elektricität in Betracht ge- 
zogen wird. 

Die Höhe des Potentials, die Grösse der elektro- 
motorischen Kraft, hängt von der chemischen Spann- 
kraft der Stoffe ab, die sich mit einander verbinden, 
weniger der Spannkraft, welche bei etwa gleichzeitig 
auftretender Trennung anderer aufgebraucht wird. 

Wird ein Metall aufgelöst, so heisst dieses die 
Lösungselektrode, in diese strömt die negative Elek- 
tricität, von ihr aus geht die positive Elektricität in 
die Flüssigkeit, aus der sie durch die zweite, die Ab- 
leitungselektrode, in den Leiter strömt, der beide Pole — 
so nennt man die über die Flüssigkeit ragenden Theile 
der Elektroden — verbindet. 

Die Lösungselektrode heisst auch die positive 
(\\e Ableitungselektrode die negative Elektrode, da 
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man sich in der Flüssigkeit den Strom, wie ausser der- 
selben vom positiven Pol zum negativen, von der posi- 
tiven Elektrode zur negativen strömend denkt. 

In Folge dessen heisst das Zink positive Elek- 
trode, sie hat den negativen Pol, die Ableitungs- 
elektrode heisst die negative und hat den positiven Pol. 

Der Widerstand, welchem der Strom in der Flüssie- 
keit begegnet, heisst der innere oder wesentliche 
Widerstand J^-, jener, der demselben im Leiter, der 
die Pole verbindet, entgegenwirkt, heisst der äussere 
Widerstand W^. 

Die Stromstärke ist gerade proportional der elek- 
tromotorischen Kraft, umgekehrt proportional dem 
Widerstände Wi -{- IVa , was durch die Formel 

E 
/= -T77—r"ir~ ausgedrückt wird und unter dem Namen 

14/1 -|- IIa 

Ohm'sches Gesetz bekannt ist. 

Die Stromstärke ist im ganzen Stromkreis gleich 
gross, oder durch jeden Querschnitt fliesst in der Zeit- 
einheit eine gleiche Menge Elektricität, wie auch immer 
der Leiter beschaffen ist; ähnlich der Flüssigkeitsmenge 
trotz dem Verengern der Abflussröhre am Sammelgefäss. 

Die den chemischen Processen entsprechende 
Wärmemenge vertheilt sich, den Widerständen ent- 
sprechend, im ganzen Stromkreis. Joule'sches Gesetz. 

Wenn der äussere Widerstand gleich dem inneren 
gemacht würde, fände die beste Ausnützung des Stromes 
statt, da sich aber dann gleiche Wärmemengen auf die 
Stromquelle und den äusseren Stromkreis vertheilen, die 
erstere aber nicht ausgenützt wird, ist es besser, den 
äusseren Widerstand grösser zu wählen. 
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Die durch den elektrischen Strom vollbrachte Arb^ 
ist äquivalent der aufgewendeten chemischen Energie 

Für einen Theil eines abgeschiedenen Stoffes 
werden äquivalente Mengen Zink gelöst 

Die durch den Strom geschiedenen Stoffe heissea 
Ionen, der zu zerlegende Stoff Elektrolyt, die Ein- 
trittsstelle des Stromes Anode, die Austrittsstelle 
Kathode, der daran abgeschiedene Stoff Kation, der 
andere Anion. Der Process selbst trägt den Namen 
Elektrolyse. 

Da sich die Ionen zu vereinigen streben, entstellt 
ein Strom, der dem zerlegenden entgegen gerichtet ist, 
CT heisst Polarisationsstrora. 

Die sogenannte Polarisation des Volta-Elementes 
besteht darin, dass die ursprünglich zu hohe elektro- 
motorische Kraft auf die ihr zukommende Grösse herab- 
sinkt. Die höhere elektromotorische Kraft rührt vOB 
der Verbrennung des freiwerdenden Wasserstoffes durdi 
zufällig gelösten Sauerstoff her. 

Den Strom längere Zeit auf der Anfangshöhe 
Consta nt zu erhalten, muss die Ableitungselektrode 
'möglichst gross, porös gemacht, die Flüssigkeit erneuert, 
bewegt, oder zu derselben dem Sauerstoff der Luft dn 
leichter Zutritt gestattet werden. Kurz man muss die 
negative Elektrode depolarisiren; endlich kann man die 
Polarisation dadurch verringern, indem man den Wider- 
stand im Stromkreis erhöht; sogar vermeiden, weoU 
die Ableitungselektrode mit Stoffen umgeben witA, 
welche den Wasserstoff vernichten. 

Nachdem wir Alles, was zum Verständniss der 
galvanischen Elemente nöthig sein dürfte, besproi 
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haben, wollen wir die einzelnen Zusammenstellungen 
beschreiben und wo nöthig das ergänzend hinzufügen, 
wozu in dem Rahmen der einleitenden Besprechung 
des Volt a -Element es kein Raum mehr vorhanden war 

Die galvanischen Elemente. 

Elemente mit Depolarisation durch Sauerstoff. 

Depolariaation durch Luft. 

Elemente, welche Säuren als Erregungsflüssig- 
keit enthalten. 
Volta-Element. Die erste Säule, welche Voita 
zusammenstellte, war die sogenannte Bechersäule 
(Fig. 7). Die einzelnen Elemente derselben bestanden 
aus Zink- und Kupferstreifen (auch Silberstreifen), weiche 
bügelartig zusammengelöthet waren. 

Fig- 7- 



« Cu*t 




Sie tauchten derartig in zwei benachbarte mit 
verdünnter Schwefelsäure {1 Raumtheil Schwefelsäure, 
20 Raumtheile Wasser) gefüllte Gläser, dass sich in je 
einem derselben stets ein Zinkstreifen einem Kupfer- 
streifen gegenüber befand. 

Später setzte Volta der besseren Tragbarkeit 
wegen, da die Säule in Spitälern Verwendung fand, die 
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Fig. 8. 



bekannte und in den Schulen heute noch benützte Vol 
sehe Säule zusammen, deren Gestalt der Name Säule 
als Bezeichnung mehrerer miteinander verbundener 
Elemente entlehnt ist. Sie bestand nämlich aus ab- 
wechselnd geschichteten Platten 
aus Kupfer und Zink, zwischen 
welchen beiden Metallen eine 
mit verdünnter Schwefelsäure ge- 
tränkte Tuchscheibe eingelegt 
war. 

Nachträglich gab man der 
Kupferelektrode eine tassenfor- 
mige Gestalt, um Stromverluste 
zu vermeiden, die dadurch ent- 
stehen, dass die Flüssigkeit, 
welche das Gewicht der oberen 
Theileauspresst, die benachbarten 
Elemente verbindet. (Fig. 8.) 

Haidan legte, diesem Uebd- 
Stande zu begegnen, die Saide 
wagrecht auf Glasstäbe. 

Um den Widerstand zu ve^ 
meiden, der durch Oxydation da 
Berührungsflächen zweier aufein- 
ander liegender Elektroden en^ 
die Kupfer- und Zinkscheibe der 




steht, wird häufig 



Fläche nach zusammengelöthet. Dies findet auch statt iiit 



^^^m Cruikshanks Säule (Fig. 9), die aus einem Hol^ 

^^^^M trog besteht, in welchem viereckige derartig zusammeit' 
^^^^ft gelöthcte Platten eingelassen sind, so dass Zellen 
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stehen, in denen nur eine Kupferplatte einer Zinkplatte 
gegenübersteht. Die Zellen werden mit verdünnter Saure 
gefüllt. Der Ersatz der Platten verursacht bedeutende 




Schwierigkeiten und liat uic :saulc gleichfiiUs nur r 
hi&torischen Werth. 




Wollaston's Säule (Fig. 10). Wir haben schoi 
in der Einleitung angedeutet, dass es der sogenannten 
Polarisation wegen zweckmässig ist, die Oberfläche der 
negativen Elektrode zu vergrössem. Dies hat Wolla 
ausgeführt und dabei zugleich erreicht, dass er in seinem 
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Elemente einen unnützen Zink verbrauch ausschliesst, 
indem er die Zinkplatte in die Kupferplatte einhüllte. 
Da nur die einander gegenüber liegenden Seiten an 
der Stromerregung wesentlich Theil nehmen, wie der 
einfache Versuch beweist, der darin besteht, dass man 
die abgewendete Seite bei dem Volta-Elemente mit 
einem schützenden Ueberzuge versieht, so wird dadurch 
an der Stromstärke fast nichts geändert. 

Fig. II. Dieser ähnliche Säulen wur- 

^\ den auch von Schmidt,Münch, 

Za-^^^^Bl^^ Faraday und Young zu- 

^^^H^Sj^H sammengcstellt, welche wir ta 

^^^^■I^H den 13 und U 

j^^^^^^^^^^^H^ vorführen, schon des- 

^^^^^^^^^^^^|E halb für nicht überHüssig halten, 

^^^^^^^^^^^^ weil einige dieser Formen jetzt 

^^^^^^^^^^^ bei der Herstellung der Accumu- 

latoren mehr minder benützt werden, also andere noch 

anregend wirken können. 

Fig. ta. 




Die Sandbatterie gleicht der Cruikshanks-Säule, 
unterscheidet sich jedoch von derselben dadurch, dass 
die Fächer aus Holz hergestellt und die nur an der 
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Kante zusammen gelötheten Platten über diese hinüber- 
geschoben wurden. 

Sie war im englischen Telegraphendienste ein- 
geführt. Der leichteren Verschickbarkeit halber wurde 
statt verdünnter Säure mit solcher getränkter Sand ein- 
gefüllt. 

Fig. 13. Fig. 15. 




Hare's Calorimotor (Fig. 15}. Wir wissen, dass 
eine Vergrösserung der Elektro den fläche den inneren 
Widerstand vermindert, also die Stromstärke erhöht; 
Hare hat sein Element demgemäss zusammengestellt. 

Es besteht aus zwei langen schwachen Kupfer- 
und Zinkplatten, welche durch isolirende Zwischcnlagen 
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(Holzstäbchen) getrennt, zu einer Doppelspirale einge- 
rollt sind. 

Das Zink wie das Kupfer werden bei dieser Zu- 
sammenstellung auf beiden Seiten ausgenützt. In dem 
Augenblicke, in welchem dieses Element in die ver- 
dünnte Schwefelsäure eingesenkt wird, entwickelt es 
thatsächlich einen ausserordentlich kräftigen Strom, der 
geeignet ist, Drähte zum Erglühen und Schmelzen zu 
bringen. 

Heute, wo uns noch kräftigere und auch con* 
stantere Stromquellen in den Chromsäure-Elementen zu 
Gebote stehen, hat auch der Calorimotor seinen Werth 
eingebüsst, was um so berechtigter ist, als er nur 
wenige Augenblicke seine kräftige Wirkung behält 

Smee-Element. Wir haben schon an einem an- 
dern Orte angedeutet, dass es mechanische oder phy- 
sikalische Kunstgriffe giebt, durch welche die Strom- 
schwächung hinausgezögert und vermindert werden 
kann. Dem englischen Physiker Smee gebührt das 
Verdienst, schon um das Jahr 1840 dergleichen Mittel 
angegeben zu haben. 

Er versah sein aus Zink und verdünnter Schwefel- 
säure bestehendes Element (Fig. 16) mit einem Ab- 
leitungsstreifen aus Platin, den er mit einem Platinmoof- 
Ueberzug bedeckte. 

Dieser Ueberzug, welcher hergestellt wird, indcin 
man auf galvanischem Wege Platin aus seiner Chlorfd- 
lösung auf die Platinplatte niederschlägt, besitzt die 
Eigenschaft, in seinen Poren Sauerstoff aufzusaugen und 
in Folge seiner sammtartigen Rauhheit das Ablösen der 
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Wasserstofübiäschen zu erleichtern. Wir wissen, welchen 
Werth diese Eigenschaft besitzt. Ausserdem erhält 
die Platte selbst wellenförmige Biegungen, was die 
Oberfläche vergrössert. 

In Folge aller dieser Ein- Fig. 16. 

richtungen ist auch das Smee- 
Element eines der allerbesten, 
welche nach dem Vorbilde des 
Volta- Elementes zusammen- 
gestellt wurden. 

Die Kosten zu verringern, 
wird meistens statt der Platin- 
platte eine solche aus Silber 
,n gewendet. 

Elemente dieser Form waren 
früher im österreichischen Tele- 
graphendienst, besonders fiir 
Localbatterien, sehr im Ge- 
brauche. 

Ein Haupterforderniss dti Siiko Elemente ist eine 
gut amalgamirte Zinkplatte und ein hohes Glas für die 
Säure, damit die Zinl?sulfatlösung zu Boden sinken 
kann, da es sonst geschehen ivürde, ja häufig geschieht, 
dass sich Zink auf der Silberplatte niederschlägt, weil 
die Zinksulfatlosung statt des Wassers zerlegt wird. 
Dieser Uebelstand hat wohl zur Zusammen- 
stellung des 




Tyer-Elementes (Fig. 17) geführt, das aus einem 
runden Glasgefasse besteht, in welches eine platinlrte 
Silberplatte eingehängt ist, die mit ihrer Bleifassung 
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am Glasrande auTruht. Der Boden ist mit Quecksilber 
und Zinkabfällen bedeckt. In das so entstehende Amal- 
gam taucht die an einem von der Silberplatte des nächsten 
Elementes kommenden Eisendraht angegossene Zink- 
kugel. Jede Bleifassung trägt eine Schraube, um eiirai 
solchen Draht festklemmen zu können. 




Die Flüssigkeit oescenc aus einem Raumtiidl 
Schwefelsäure auf 20 Theile Wasser. 

Einer der Haupt vortheile dieses Elementes besteht 
darin, dass es die Verwendung von Zinkabfälleo und 
deren Ausnützung bis zum letzten Rest gestattet. 

Solche Elemente sind zu mehreren Tausenden im 
englischen Eisenbahndienst im Gebrauche. 

Die Instandhaltung ist eine mühelose, sie können 
in gut schliessenden Kästen 2 bis 3 Jahre fast ohne 
Nachhilfe in Verwendung stehen. 

Ebner-Element. Das kostspielige Silber zu ver* 
meiden, stellte Baron Ebner sein Element in ähnlicher 
Form aus Zink und platiiurter Bleiplatte her. 
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Bei einer Form derselben ist die Veranstaltung ' 
getroffen, dass, wie in dem Elemente von Tyer, auch 
Zinkabfälle verwendet werden können. Es bietet also 
dieselben Vortheile, wie das eben beschriebene Element, 
nur sein Gewicht fallt in die Wagschale. 

Die elektromotorische Kraft ist gleich '/^ Daniel!. 

Der Platinmoorüberzug lässt sich leicht und voll- 
kommener als auf der Silberplatte herstellen. 

Dem Elemente wurde auch die Form der gewöhn- 
lichen Smee-Elemente gegeben, deren mehrere an 
einem Brette befestigt gleichzeitig aus der Säure gehoben 
werden können, was des Zinkersparnisses wegen sehr 
vortheilhaft ist. 

Verwendung von Kohlenelektroden, ihre Her- 
stellung, und wie der Ableitungsstreifen an 
denselben befestigt wird. 

Wir haben schon betont, dass es wünschenswerth 
ist, zur Ableitungselektrode sowohl einen solchen Stoff 
zu wählen, der mit der Säure keine Verbindung ein- 
geht, also nicht Anlass zu einer Stromschwächung giebt, 
und ferner eine möglichst grosse Oberfläche besitzt. 
Auch haben wir schon darauf hingedeutet, dass allen 
diesen Anforderungen die Retortenkohle entspricht, 
welche von der Säure nicht angegriffen wird, durch 
ihre Porosität eine grosse Oberfläche besitzt und ausser- 
dem gerade in diesen Poren Sauerstoff zurückhält, durch 
dessen Verbindung mit dem Wasserstoff ein chemischer 
Vorgang eingeleitet wird, welcher die Stromstärke, die 
der Zinkauflösung entstammt, erhöht. 
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Wir wollen aber zugleich nicht versäumen, auf 
einen Nachtheil aufmerksam zu machen, welcher mit 
der Anwendung dieses Stoffes verknüpft ist, nämlich 
seine Zerbrechlichkeit, schlechtere Leitungsfahigkeit und 
die Schwierigkeit, selben zweckmässig und dauerhaft 
mit den Leitungsdrähten zu verbinden. 

Im Nachfolgenden werden wir diesen Gegenstand 
eingehender besprechen. 

Vor Allem müssen wir unterscheiden, ob die aus 
dem Retortenstein geschnittene Kohle oder kuostllch 
hergestellte zur Verwendung gelangt. 

Im ersteren Falle wird man sich meistens be- 
gnügen, blos eine Metallklemme aufzusetzen, die durch 
eine Schraube befestigt wird. Dieser Vorgang bietet 
den Vortheii, dass die Berühningssteile von Zeit zu 
Zeit einer Reinigung unterworfen werden kann. 

Dieses Verfahren ist jedoch nur bei sehr fester 
Kohle mit glatter Oberfläche und sehr feinen Poren, 
bei einer Kohle anwendbar, die ein verhältniss massig 
gutes Leitungs vermögen besitzt, Eigenschaften, welche 
sich sowohl nach dem Aussehen als nach dem mehr 
minder metallischen Klang der Kohle abschätzen lassen. 

Verschiedene Elemente erfordern jedoch Kohlen- 
elektroden von grösserer Ausdehnung oder eigenthüni- 
licher Gestalt, z. B. Hohlcylinder; diese lassen sich sdir 
schwierig und nur mit grossen Kosten aus Retortenbohle 
herstellen,abgesehen davon, dass grössereStückeRetorten- 
stein, wie überhaupt dieser, in Folge eines verbesserten 
Verfahrens in der Gasbereitung immer seltener werden. 

Bunsen gebührt das Verdienst, schon frühzeitig 
auf Abhilfe gedacht zu haben, und veröffentlichte er 
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schon 1842 ein Verfahren, künstlich die für Elemente 
noth wendige Kohle herzustellen. 

Seine Vorschrift lautet: 

Coaks und Steinkohle werden zu einem möglichst 
feinen Pulver zerkleinert, sodann von ersterem 2 Theüe 
mit einem Theil der letzteren innig gemischt und in 
eine Form von Eisenblech gepresst. Diese wird sodann 
so lange einer Rothgluth ausgesetzt, bis keine Gasent- 
wicklung mehr stattfindet. j 

Die zusammengebackene Masse ist ausserordent- 4 
lieh porös; um die Poren zu verkleinern, der Kohle 
eine grössere Dichte, Festigkeit und grössere Leitungs- 
fähigkeit zu verleihen, wird selbe, nachdem sie in Syrup ■ 
getränkt war, unter Luftabschluss geglüht, welches Ver- 
fahren man so olt wiederholt, bis der gewünschte Er- ] 
folg erreicht ist,. I 

Auf ähnliche Weise verfährt Sprague (Electricity I 
by John Sprague, Londres 1875) nach seiner Traite 
d'^lectricitö. 

Er trägt in Stein kohlen theer so lange Graphit ein, 
bis das Gemenge ein teigförmiges geworden ist. Diese 
Masse wird sodann getrocknet, erhitzt und in einer 
Muffe), in welcher sie mit Kohlenpulver umgeben ist, 
der Rothglühhitze untei'worfen. Nach dem Erkalten wird 
die Kohle in Melasse, Zuckerlösung oder Syrup getaucht, 
getrocknet und wie das erste Mal geglüht. 

Dieses Verfahren wird gleichfalls so oft wieder- 
holt, bis die Kohle die verlangte Dichte und Festigkeit 
angenommen hat, , 

Trotz sorgfältiger Herstellung von derlei künst- 
lichen Kohlen erhalten diese doch nie oder nur dann i 
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^^^^B eine solche Dichte wie der Retortenstein, wenn iäc 
^^^H durch Arbeitsaufwand nocH theurer als dieser geworden 
^^^H sind. Man muss daher daran denken, die Fortleitungs- 
^^^H drahte auf andere Weise als durch angeschraubte 
^^^K Klemmen zu befestigen. 

^^^H Haben die Kohlen eine cylindrische Gestalt, so 

^^^H legt man ein Kupferband oft mit einer Zinn- oder Blei- 
^^^H folie-Einlage herum und zieht es dann mit einer Schraube 
^^^H fest zusammen (siehe Bunsen-Element), oder legt bei 
^^^H Platten der ganzen Kante entlang ein U-fÖrmig ge- 
^^^H bogenes Kupferblech, das man durch Nieten oder 
^^^H Schrauben, welche durch die Kohle durchgehen, befestigt 
^^^^1 und an diese anpresst. 

^^^H An diese Kupferbeschläge werden dann die Lei- 

^^^H tungsdrähte entweder angeschraubt oder angelöthet 
^^^H Auch bei diesem Verfahren ist zu befürchten, 

^^^H dass entweder die Kupferbleche nicht genügend an- 
^^^H liegen oder die Kohle zerbricht; daher wird oft der ' 
^^^^P Kopf der Kohle, so nennt man den oberen Theil, durch 
^^^r Guss mit einem Metalle, Zink oder Blei, verbunden. 
I Man verfährt dabei entweder so, dass man die 

Kohle in eine Form einlegt und dann das geschmolzene 
Metall aufgiesst, oder die Kohle in die Form taucht, 
wenn diese mit dem flüssigen Metalle angefüllt ist. 

Eine recht innige Verbindung der beiden Stoffe 
zu erhalten, versieht man die Kohle mit Einkerbungen 
oder Löchern. 

Das Zink bietet den Vortheii, sich beim Erkalten 

L zusammen zu ziehen, die Kohle also fest zu umspannen; 
ist jedoch dte Breite der Kohle gross, so kommt es 
vor, dass der Metallguss beim Erkalten reisst, weil sich 
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ja die Kohle nicht zusammenzieht. In solchen Falle 
muss man dem Zink einen Bleizusatz geben. i 

Häufig wird auch Blei angewendet. Die aufstei- 
gende Säure bildet jedoch leicht Bleisulfat, welche Ver- 
bindung ein schlechter Leiter ist, also Anlass zur 
Schaffung eines schädlichen Widerstandes giebt. Diesen 
Uebelstand zu vermeiden taucht man den Kopf der 
Kohle in Paraffin, welches die Poren schliesst und 
damit dem Aufsteigen der Säure einen Damm ent- 
gegensetzt. 

Sehr häufig wird auch der Kopf der Kohle mit 
einem galvanoplastischen Kupferüberzug versehen, an 
welchen der Draht oder die Klemmen angelöthet werden 
können. Ist der Ueberzug zu dick, so löst er sich leicht 
wieder ab; es ist dies ein Punkt, der volle Aufmerk- 
samkeit verdient, besonders dann, wenn man den 
Niederschlag verzinnt, um die Kohle in die Kupfer- 
hülsen einzulöthen, oder mit einem Metallanguss zu ' 
versehen, ein Verfahren, welches, wie wir uns über^ , 
zeugten, bei sorgfaltiger Ausführung die besten Ergeb- 
nisse liefert. 

Wir haben bei unseren Versuchen auch den Weg 
eingeschlagen, den Kopf der Kohle sofort mit einem 
Zinnniederschlag zu ^-ersehen, ein Verfahren, das von 
den hasten Erfolgen begleitet war, da dieser Nieder- 
schlag sich nicht ablöst. 

Es empfiehlt sich auch, nicht den ganzen Kopf 
der Kohle in Paraffin zu tauchen, da während der Er- 
wärmung sich das Metall ausdehnt und dann zwischen 
diesem und der Kohle Paraffin eindringt, was die 
innige Berührung zwischen Ko.hle und Metall ver- 
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mindert. Wir giessen daher etwa 1 '/„ — 2 Centimctef ' 
unter dem Metallkopf bei wa^recht gehaltener Platte 
möglichst heisses Paraffin auf die Kohle auf, wodurch 
eine Schichte der Kohle ihrer Porosität beraubt und 
dadurch der Zweck, das Aufsteigen der Säure zum 
Metall zu verhindern, erreicht wird. 

Wird Kupfer als Beschlag verwendet, so hat 
übrigens der Angriff der Säure nicht viel zu sagen, 
da das gebildete Kupfersalz , wie wir uns überzeugt 
haben, sobald ein Strom erregt wird, wieder zerlegt wird. 

Nach dieser, wie wir glauben gewiss nicht über- 
flüssigen Abschweifung kehren wir zur Besprechung 
der Elemente, zu deren Ableitungselektroden Kohle 
verwendet wird, zurück. 

Wir wollen hier, wie überhaupt in diesem Buche, 
vorzüglich jene Zusammenstellungen beschreiben, welche 
in der Praxis eine Verwendung gefunden haben, und 
müssen da in erster Linie das Element erwähnen, 
welches Walker im Jahre 1849 zusammengestellt hat 

Walker-Element. In der Hauptsache stimmte 
es mit dem Sandelemente überein, es ist eben nur die 
Kupferelektrode durch eine solche aus Kohle ersetzt 
Später, im Jahre 1857,*) gab er dem Elemente eine 
andere Gestalt und versah die Kohle mit einem Platin- 
niederschlag, worauf so befriedigende Ergebnisse erzielt 
wurden, dass bereits im Jahre 1875 9000 solcher Ele- 
mente in Verwendung standen (Niaudet). Die Elektrodoi 
Isteben in einem 15 Cm. hohen und 5 Cm. weiten l^^^H 
*} Pbilosophlcal Magume IV Serie, Ed. XVIIl. 1859. ^^^| 
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gel^ss und das Zink taucht mit seinem unteren Ende 
in ein Guttaperchanäpfchen, welches, um die Amalgami- 
rung stets gut zu erhalten. Quecksilber enthält. 

DieAuslagen für dielnstandhakung dieses Elements, 
das auf etwa 1 fl. zu stehen kommt, betragen jährlich 
56 kr., in welchem Betrage die Entlohnungen der Auf- 
seher mit einbezogen sind, Ausgaben, die sich aber 
verringern [bis auf etwa 20 kr.), wenn, wie es oft ge- 
bräuchlichist, die Beamten seihst die Elemente besorgen. 

Eine Säule kann 12 — 15, ja 17 Monate in Thä- 
tigkeit sein, ohne einer besonderen Wartung zu bedürfen, 
und 36 Elemente können um 45 Kreuzer mit genügender 
Menge Quecksilber versehen werden. 

Die elektromotorische Kraft ist gleich der eines ■' 
Smee-Elementes, sinkt jedoch bei lang andauerndem i 
Schlnsse, wie bei diesem, auf die Hälfte herab. 

Die Flüssigkeit besteht aus einem Theil Schwefel- 1 
säure auf 8 Theile Wasser. 

Der Widerstand beträgt etwa 1 Ohm. gewiss 
wenig genug für eine Säule, die im Telegraphendienst 
verwendet wird. 

Erwähnen wollen wir hier noch den Vorschl^ ' 
Böttger's, der darin gipfelt, die Beständigkeit dadurch 
zu erhöhen, dass man die Kohle mit Salpetersäure 
tränkt. Die Nützlichkeit dieser Massregel kann, nach 
dem was an anderer Stelle über die verschiedenen 
Arten, den Wasserstoff an der negativen Elektrode zu 
beseitigen, gesagt wurde, leicht eingesehen werden. 

In der That werden die kleinen cylindrischcn 
Kohlen, wie sie oft für die In du ction sapparate der 
Aerzte im Gebrauche sind, von Zeit zu Zeit mit einigen 
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Tropfen dieser Säure versehen, wofür häufig ein kleiner, 
mit Asbest gefüllter Hohlraum vorhanden ist. Weiter 
über diesen Gegenstand zu sprechen wird die geeignetere 
Gelegenheit sein, weim wir das Bunseo-Element kennen 
gelernt haben. 

Nachahmungen der Kohlenelektrode durch 
poröse Metallniederschläge. 

In dieser Richtung haben Poggendorff mtd 
Drive das Voita-Element verbessert, indem ersterer die 
Kupferelektrode mit einem pulverförmigeri Kupfcr- 
niederschlag versah, letzterer dieselbe mit einer 5 — 6 Mm. 
starken Schichte von schwamm förmigem Kupfer umgtJi. 

Niaudet machte einen ähnlichen Versuch, indem 
er eine Bleiplatte mit einem 5 Mm. starken Niederschlag 
von schwamm förmigem Blei bedeckte. 

Es wäre nicht ganz richtig, den Platinmoornieder- 
schlag am Smee-Element mit diesen Verbesserungen m 
Bezug auf die Art deren Wirkung in eine Linie zu 
setzen. Durch diese Niederschlage wird die Oberfläche 
der Elektroden bedeutend vergrössert, mehr Sauerstoff 
in die Flüssigkeit eingeführt, jedoch fehlt diesen Metallea 
mehr minder die dem Platin zukommende Fähigkdt, 
die Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff kräftig 
einzuleiten; auch werden diese Metalle mehr minder 
von der Säure angegriffen, wodurch der elektro- 
motorischen Kraft, welche das Zink erregt, entgegen- 
gewirkt wird. 

Blei überzieht sich noch dazu leicht mit einem | 
schlecht leitenden Ueberzuge von Bleisulfat. 
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Zink-Eisen-Element. Die theueren Stoffe, aus 
welchen die bisher besprochenen negativen Elektroden 
bestanden, durch biUige zu ersetzen, schritt man zur 
Anwendung von Eisen; dadurch wird jedoch eine be- 
deutende Verminderung der elektromotorischen Kraft 
bedingt und muss das Element in grösserem Massstabe 
ausgeführt werden, damit man dieselbe Stromstärke 
erreicht 

Diesen Weg hat auch Sturgeon eingeschlagen^ 
der (nach Roberts) gusseiseme Töpfe von 25 Cm. Höhe 
und 8 Cm. Durchmesser anwendete. Ein amalgamirter 
Zinkcylinder wurde in die aus 8 Theilen Wasser und 
1 Theil Schwefelsäure bestehende Flüssigkeit eingehängt. 
Das stets vorhandene Eisenoxyd mag auch etwas zur 
Depolarisation beitragen. 

Münnich in Harlem wendete amalgamirte Eisen- 
platten an und soll dadurch ein Element erhalten haben, 
dessen elektromotorische Kraft nur ein geringes kleiner 
war als die eines Smee-Elements. 

Das Eisen wird amalgamirt durch Beizen mit ver- 
dünnter Schwefelsäure unter gleichzeitigem Zusatz von 
Quecksilber und anhaltendem Reiben mit Sandpapicr. 
Auch der Gebrauch einer Quccksilbcrlösung führt 
zum Ziele. 

Eisen als Lösungsclektrodc. 

Eisen-Kupfer-Element. Das Zink im Volt;i 
Element durch Eisen zu ersetzen, um sowohl <\u: An 
schaffungskosten als die des VcrbrauchcH zu vr.nuUulrtii, 
hat auch die Erzielung eines .schwädH;n:n Slroinr^i jfn 
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Gefolge, so dass die Vort heile durch diesen Nachthol 
mehr als aufgewogen sind. Der Strom ist schwächer 
als der eines Zink-Eisen-Elementes. 

Eiaen-Kohle-Element. M. v. Leuchtenberg 
will damit guten Erfolg erhalten haben (Vergolden), 

Ersatz derSchwefelsäure durch eine andere Säure 

Auch das durch die Ueberschrift angedeutete 
Mittel führt zu keiner besseren Lösung der Frage, wie 
ein stärkerer beständiger Strom zu erhalten wäre. 

Salzsäure und Salpetersäure haben das Unan- 
genehme, dass sie noch dazu flüchtig sind, und durch 
ihre Dämpfe belästigen. 

Roberts-Element(Dingler'sJournal|BandCXXV; 
Fortschritte 1852.) Roberts senkte Elemente, aus einer 
Zinn- und zwei Platinplatten bestehend, in verdünnte 
Salpetersäure und will mit 50 kleinen Elementen dieser 
Art von 16 Cm. Höhe und 11 Cm. Durchmesser 21 Kbcm. 
Gas in der Minute und selbst ein elektrisches Licht 
erhalten haben. 

Es bildet sich Zinnoxydhydrat, welches in zinn- 
saures Natron umgewandelt, für Färbereien Werth be- 
sitzt. Leider entwickelt sich unangenehmes Stickstoff- 
protoxyd nebst etwas Ammoniak. 

Pulvermacher's Kette (Fig. 18) hat eine ziem- 
Hche Verbreitung gefunden. 

Sie besteht aus bleistiftstarken Holzstäbchen, auf 
welche isolirt von einander Spiralen von Zink- und 
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Kupferdrähten aufgewunden sind, deren Enden oben 
und unten, rechts und links so ang-eordnet sind, dass 
zwei derselben auf einer Längs-Seite dem Kupfer, zwei 
dem Zink entsprechen. 

Diese Stäbchen bilden als Glieder eine Kette, 
indem die zu Oesen gebogenen Enden des Zinkdrahtes 
einer vorhergehenden Spirale in die Kupferösen der 
nachfolgenden eingehängt sind. 




Als Erregungsflüssigkeit dient Essig, in welche 
Flüssigkeit sie eingelegt werden. 

Das Holz nimmt die Essigsäure auf, so dass die 
Kette, auch wenn sie aus der Flüssigkeit herausgenommen 
ist, einen Strom erzeugt. 

Diese Ketten sind seit mehr als 30 Jahren sowohl 
in Deutschland als auch in Frankreich und England 
ziemlich verbreitet, sie sollen Heilzwecken dienen. 

Der erhaltene Strom wird bedeutend stärker, wenn 
Magnesium statt Zink angewendet wird, so dass zur 
Erregung gewöhnliches Wasser genügt. 
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Im Anschluss wollen wir einer neuen Form dies« 
Kette Erwähnung thun, deren Glieder aus ineinander 
gesteckten Hohlcylindcrn bestehen, welche durch Baum- 
wolle vor der metallischen Berührung geschützt werden. 
Eine solche Kette aus 70 Gliedern gieht eine längere 
Zeit währende, kräftige Wirkung und kann zu einer 
Spirale zusammengerollt in einer kleinen Dose auf- 
bewahrt werden. 

Jeder Cylinder ist mit einer Oefihung versehen, 
in welche der Draht des Conductors gesteckt wird. 
wodurch man die Stärke des Stromes in der Gew-ali 
hat. Verdünnte Säuren (auch Chromsäure) und Salz' 
lösungen werden als Erregungsflüssigkeiten beniitzt. 
(La Nature 1882. Nr. 46.) 

Elemente, welche Salzlosungen als ErregungS' 
riÜBsigkeiten enthalten. 

Bevor wir auf die Beschreibung der einzelnen 
Elemente eingehen, wollen wir das Verhalten verschie- 
dener Metalle gegen Seewasser j^ennen lernen, worüber 
uns genaue Untersuchungen vorliegen. 

Diese Untersuchungen wurden angestellt, als man 
daran ging, den Kupferbeschlag der Schiffe durch einen 
solchen aus Eisen zu ersetzen. 

Humphry Davy hatte schon zu Beginn dieses 
Jahrhunderts den Vorschlag gemacht, das Kupfer da 
Schiffe durch eine mit demselben in Verbindung ge- 
setzte Zink-platte zu schützen. 

Es zeigte sich, dass diesen Zweck zu erfüllen 
eine Zinkplatte genügt, die löOmal kleiner ist, als der 
Kupferbeschlag. 
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Dennoch gab man dieses Schutzmitte! wieder auf, 
weil sich herausstellte, dass selbes den Ansatz von See- 
thieren und Pflanzen, wie auch die Ausscheidung von 
Magnesia und Kalk befördert, ein Uebelstand, der sogar 
die Geschwindigkeit eines Schiffes beeinträchtigen kann, 
was nicht dem Verluste an Kupfer, der durch Auf- 
lösung dieses Metalls entsteht, das Gleichgewicht hält. 
An einer mit Eisenpanzer versehenen Fregatte, 
»la Gloire«, wurden ebenfalls Versuche angestellt, welche 
gleichfalls dahin führten, das Schutzmittel aufzugeben. 
Im Verlaufe eines Monats verliert an Gewicht ein 
Quadratmeter 

Stahl 28-10 gr. 

Eisen 27-30 ' 

Kupfer 3-80 ' 

Zink 5'60 ■> 

Eisen, galvan 1-80 ' 

Zinn 1-50 ^ 

Blei Spuren. 

Der Vorschlag, das Eisen zu verkupfern oder zu 
verzinnen, wurde gleichfalls gemacht, er muss aber 
ebenfalls verworfen werden, wenn man bedenkt, dass 
für den Fall, dass die schwache Schutzdecke beschädigt 
wird, das Eisen gerade als Lösungselektrode eines ge- 
schlossenen Elements erscheinen würde. 

See-Element. An diese Betrachtung schliesst 
sich der alte Versuch an, eine Zink- und eine Kupfer- 
platte in einiger Entfernung von einander in das 
Meer zu senken. Dadurch wird ein ziemlich starker 
Strom erregt, was sich auf verschiedene Weise erklären 
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lässt, am einfachsten wohl so, dass man das Meer als 
grosses Gefass betrachtet, in weiches die Eleldrodeii 
eingesenkt sind, zwischen denen sich also eine Schichte 
Flüssigkeit von unendlich grossem Querschnitte befindet. 
Für praktische Zwecke dürfte jedoch diese Zu- 
sammenstellung selten anwendbar sein, um so weniger, 
da man auf diese Art keine Säule von grosser Span- 
nung erhalten kann, weil sonst die Elektroden sich 
durch die Flüssigkeit untereinander ausgleichen, man 
also immer nur ein Element hat. Aehnliches giltvoia 



Erd-EIement, welches Steinheil im Jahre 1839 
erfand, als er bei Versuchen über die Erdleitung das 
Ende des Leitungsdrahtes einer Station mit einer Zink- 
platte, das der andern mit einer Kupfeqilatte versah. 

Für Morse- und Zeigertelegraphen ist der Strom 
zu schwach, jedoch genügen Platten von 0'19 Qu.-Mtr. 
Oberfläche zum Betriebe elektrischer Uhren. 

Trotzdem hat sich neuerer Zeit eme Gesellschaft 
zur Ausnützung von Erdbatterien gebildet; leider fehlea 
uns aber über die Art und Weise ihres Verfahrens, 
kräftige Ströme zu erhalten, nähere Nachrichten. 



Zink-Salzwasser-Kohle-Element Der Um- 
stand, dass Salzwasser selbst nicht amalgamirtes Zink 
nur unmerkbar angreift, so lange das Element keinen 
Dienst leistet, und femer Kochsalz überall leicht 
schaffen ist, sichert diesem Elemente im V'orau: 
gewissen Vorzug. 
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Nachstehende Angaben entstammen dem Werke 
1 A. Niaudet über galvanische Elemente*), nach 
nselben sind 3olche Elemente in fast allen Eisen- 
linstationen der Schweiz benützt. 

Sie werden in viererlei Grössen angefertigt und 
3en je 4 Kohlenplatten von 7—10 Cm. Länge, bei 
Im. Breite. Die Elektroden von je 10 Elementen sind 
einem Brette befestigt und werden bei Nichtgebrauch 
5 der Flüssigkeit herausgehoben, vielleicht weniger 
r Zinkschonung wegen als wie deshalb, damit der 
uerstoff der Luft in die Poren der Kohle eindringen 
in. 

Ein Element genügt für einen Widerstand von 
dO Mtr.; um daher die Linie Genf-Lausanne, welche 
600 Mtr. lang ist, in Stand zu setzen, unter Berück- 
htigung der ö eingeschalteten Stationen, mit dem Ge- 
il mt widerstände von 86.400 Mtr., zusammen also 

4.000 Mtr Widerstand, sind -ttnn^ — ^0 Elemente 

brderlich. 

Eine andere, in der Schweiz häufig angewendete 
rm ist die von uns schon auf Seite 54 erwähnte. 
e negative Elektrode besteht aus einem Kohlen- 
linder von 14 Cm. Höhe und 9 Cm. äusserem 
irchmesser. 

In ihrer Höhlung hängt der amalgamirte Zink- 
eifen, welcher an einer Holzleiste befestigt ist, die 
I Rande des Gefässes aafrulit. (Fig. 19.) 
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Diese Elemente können 9 — 12 Monate ohne Nach- 
hilfe Dienst leisten. Cauderay von Lausanne wendet 
unter Veränderung der Grössen Verhältnisse diese Art 
von Elementen auch zum Betriebe von Haustelegraphen 
an. Er behauptet, dass Elemente von 36 Cm, Höhe 
8 — 10 Jahre lang Dienst leisteten und dann nur versagten, 
weil die Zinke aufgebraucht waren. Auch sollen diese 
Fig. ig. Elemente erst nach einem 

Schiuss von 10 — 20 Stunden 
sich vollkommen erschöpfen, 
und 2 — 3 Stunden Erholung 
sollen geniigen, damit sie 
ihre ursprüngliche Starke 
wieder erlangen. 

Hipp, der bekannte Con- 
structeur in Neufchätel, be- 
nutzt derlei Elemente sogar 
zum Betriebe elektrischer 
Uhren, wie aus seinem Be- 
richte an die Wissenschaft- 
H licheGesellschaftdieserStadt 
-^ zu entnehmen ist. 

Elektrische Boje von Duchemin. In der Ab- 
sicht, die Eisenplatten, womit Bojen und Schiffe seit 
neuerer Zeit beschlagen werden, vor der Zerstörung 
durch das Seewasser zu schützen, senkte Duchemin 
7 Elemente von ungefähr 10 Cm. Durchmesser, welche 
auf Spannung verbunden waren, ins Meer, mit dem auch 
der Zinkpol der Batterie verbunden wurde, während der 
Kohlenpol mit der zu schützenden Eisenplatte in Vcr- 
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bindung stand. Versuche, dii3 mit dieser Vorrichtung in 
Cherbourg angestellt und amtlich bestätigt wurden, 
ergaben, dass man auf diese Art eine Eisenfläche, 
welche jene der angewetfdeten Zinke 18 Mal übertrifft, 
vor dem zu Grunde gehan durch Oxydation schützen 
kann, was durch einfaches Anwenden von Zinkplatten 
nicht zu gelingen scheint. Leider sind diese. Versuche, 
so viel uns bisher bekannt ist, nicht weiter fortgesetzt 
worden. 

Die Stromverluste, welche dadurch entstehen, dass 
mehrere Elemente in dieselbe Flüssigkeit tauchen, sind 
bei dieser Batterie geringer, weil die Zinke von den 
Kohlen vollständig eingehüllt sind; es ist nur dafür 
Sorge zu tragen, dass die Drähte, welche die Elek- 
troden verbinden, nicht abgeleitet werden. 

Dass diese Elemente solche, welche hlos mit Koch- 
salz gespeist werden, übertreffen, mag wohl in einer 
Beförderung der Depolarisation durch die immerwährende 
Bewegung, in welcher sich die See befindet, als auch da- 
durch sich erklären lassen, dass neben Chlomatrium 
noch manche andere Stoffe gelöst sind, auch der Sauer- 
stoffgehalt nicht so bald erschöpft wird, als in einem 
kleinen abgeschlossenen Gefässe. 

Elemente mit Ammoniaksalz, 
BagrationsEleme'nt besteht aus einem mit Erde 
gefüllten Gefäss, in das eine Zink- und eine Kupfer- 
elektrode eingesenkt ist. Als erregende Flüssigkeit dient 
eine Lösung von Chlorammonium, mit welcher die Erde 
getränkt wird. De la Rive schreibt die nach ihm 
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staunenswcrthe Beständigkeit dieses Elementes eötfif 
VerminderungderWasserstoffausscheidung an der Kupfer- 
oberfläche zu, in welcher Hinsicht die entstehenden 
Ammoniak-Verbindung-en wirlien, als auch der Absorp- 
tion der Erde, die zugleich den Dienst eines Diaphrag* 
mas leistet. 

Er schlug auch vor, die beiden Platten nicht ai 
nahe an einander zu setzen und die Kupferplatte vor 
dem Eintauchen in Ammoniaksalzlösung zu tauchen 
und sodann zu trocknen, damit sich ein grüner Ueber- 
zug bildet, ein Vorschlag, welchen Fechner schob 
1831 gemacht hat, indem er vorschlug, die gegen das 
Zink gewendete Seite des Kupfers auf diese Art zU 
behandeln oder auch Schwefelleber hierzu zu benutzen. 

Es ist leicht begreiflich, dass die Sauerstoff bin- 
dende Kraft der Erde und die Porosität derselben in 
diesem Elemente eine Hauptrolle spielt und wohl auch 
der Umstand, dass vielleicht, wenn der obere Theil 
nicht ganz durclmässt, sondern nur feucht ist, aus dff 
Luft immerfort Sauerstoff aufgenommen wird. • 

Zinl;- Ammoniaksalz- Kohle-Element Was 
wir über die Abnützung der Zinkpiatte bei dem KJch- 
salz-Elemente gesagt haben, gilt in noch erhöhtem Masse 
bei den Ammoniaksalz-Elementen. Gab schon das vorige 
ziemlich zufriedenstellende Ergebnisse, so steigert sl<^ 
hier die Güte sowohl durch Anwendung von Kohle 
als auch in Folge einiger Kunstgriffe, welche wir nua 
genauer beschreiben wollen. 

Die Oberfläche der negativen Elektrode mÖglidtlBt 
zu vergrössem, wird die in einem durchlöcherten 
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porösen TlioncyÜnder stehende Kohle mit zerkleinerter 
Retortenkohle umgeben. Die möglichst fest angedrückten 1 
Körner von etwa Erbsengrösse bilden so einen gross 
Kohl encylin der, der Hohlräume enthält. 

Dieser wird nun mit einem Zinkcylinder umgeben 1 
und beide dann in das mit Ammoniaksalzlösung ge- ! 
füllte Gefäss eingesenkt. 

Statt uns weiter über die klar zu Tage liegenden | 
Vortheile dieses Elementes auszusprechen, wollen wir 
die Schlüsse anführen, welche Sauvage im Jahre 1875 
aus eingehenden Versuchen gezogen hat, die er 
diesem Elemente anstellte. (Niaudet, Die galvanischen j 
Elemente von Volta bis heute.) 

»Einer vollständigen Oxydation des abgeschiedenen ! 
Wasserstoffes kommt man bei diesem Elemente sehr ] 
nahe, weil in demselben die Kohle im Gegensatze zum 
Zink vergrössert ist; ferner zu einem Theile der ersteren 
die Luft vollen Zutritt hat, da selbe nicht ganz unter ' 
die Flüssigkeit taucht, was Sauvage sehr treffend das 
Athmen der Kohle nennt. 

Werden diese Hauptpunkte nicht berücksichtigt, 
so nimmt die Stromstärke bei Schluss schnell ab. 

Zu vermeiden ist die Anwendung von gestossenem I 
Coaks oder zu kleiner Stücke Retorten kohle, ersteres j 
wegen der schlechten Leitungsfahigkeit dieses Stoffes, 
letzteres, weil sonst der Luftzutritt minder rege statt-] 
ünden kann. 

Sauvage hat in seiner Veröffentlichung auch dic.J 
Analyse jener Krystalle, die sich in dem Ammoniak- 
salz-Elemente abscheiden, mitgetheilt, ebenso jene der ] 
Gase, welche diese Elemente entwickeln. Beide Arbeiten J 
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rühren von Ferray her. Später, bei den Leclanch6 
Elementen, werden wir auf ähnliche zurück kommen. 
Für die Krystalle wurde die Formel 3 Zn Clg, 4N}^, 
4 Ha aufgestellt. Die abgeschiedenen Gase waren; 
Kohlenwasserstoff (CHj) '/u Raumtheil, Stickstoff und 
Kohlensäure '/., Raumtheil und Wasserstofi '/a RaumthdU 

Maiche-Element. Von den 
meisten Elementen, welche den 
Sauerstoff der Luft zur Ver- 
nichtung der Wasserstoffab- 
scheidung benützen, dürfte das 
Element von L.Maiche (Fig. 20) 
die erste Stelle einnehmen, weil 
seine darauf hinzielenden Ein- 
richtungen auf höchst sinnreiche 
Weise getroffen sind. 

Als negative Elektrode dient 
platinirte Kohle, die von plati- 
nirten Kohlenkörnem umgeben 
ist, welche in ein durch- 
löchertes poröses Gefäss ein- 
gefüllt sind. 

Durch die Mitte dieses Gefässes geht vom Ebonit- 
deckel, der es trägt, eine Hartgummiröhre nach ab- 
wärts, an deren unterem Ende eine Porzeil an schüssel 
befestigt ist. Diese Schüssel dient zur Aufnahme von 
Quecksilber und Zinkstücken, welche die positive Elek- 
trode bilden. 

Ein Platindraht, weicher in das Amalgam taucht 
und durch die Ebonitröhre nach aufwärts geht, ver^ J 
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mittelt die Verbindung mit der Klemme, ein zweiter 
Platindraht besorgt die Stroma Weitung; er ist um ein 
grösseres Kohlen stück gewickelt und endigt in der 
zweiten Klemme. Als erregende Stoffe dienen entweder 
250 Grra. Ammoniaksalz oder 140 — J50 Grm, Natrium- 
bi Sulfat oder, in Ermanglung beider, Wasser, dasö — 10"/o 
englische Schwefelsäure enthält. 

Die Flüssigkeit, welche ein wenig über 1 '/^ Liter 
beträgt, soll nicht mehr als Ys des zusammengestellten 
Elementes erfüllen, etwa 2 Cm. über dem unteren Rand 
des porösen Gefasses stehen, damit der obere Theil der 
Retortenkohlenkömer nur durchfeuchtet und so dem 
Sauerstoff der Luft voller Zutritt zu denselben gestattet ist. 

Wenn wir dem Erfinder in Bezug auf die An- 
gaben über sein Element vollen Glauben schenken dürfen, 
erzielt es 95"/,, Ersparniss den Ausgaben für den Unter- 
halt anderer Elemente gegenüber, welche sich verschie- 
dener Stoffe zur Vernichtung der Wasserstoff abscheidung 
bedienen. Begreifen lässt sich eine bedeutende Erspa- 
rung in dieser Beziehung, weil ja der SauerstoiT der i 
Lufl nichts kostet. Freilich giebt auch der Erfinder zu, i 
wie wir einer kleinen Schrift, welche gelegentlich der 
Pariser Elektricitäts -Ausstellung zur Vertheilung ge- 
langte, entnehmen , dass sein Element keine rege 
Verwendung gestattet und nur für unterbrochenen 
Dienst, wie Haustelegraphie, gut brauchbar ist. Dafür 
wird aber das Zink so gut ausgenützt, dass 1 Grm. 
gelösten Zinkes fähig ist, wieder ein Gramm aus der 
Losung zu fallen. 

Leicht zu begreifen ist, warum ein kurzer Schluss 
I das Element bald erschöpft. 
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Wir wissen ja, dass, wenn der äussere Widerstand 
gering ist, die Zinkauflösung rascher erfolgt und dne 
vermehrte Zinkauflösung eine vermehrte Wasserstoff 
abscheidung mit sich bringt, welche den gelösten Sauer- 
stoff rasch verzehrt, worauf dann die Stromquelle ver- 

, siegt, welche wir in der Verbrennung des Wasserstoffes 
besitzen. 

Einige Zeit der Ruhe oder Arbeit mit grösserem 
Widerstand, 2 bis 4 Km. Telegraphendraht, genügen 
dem Elemente zur Erlangung seiner ursprünglichen 
elektromotorischen Kraft, welche 1'25 Volts beträgt 
Etwas übertrieben scheint uns die Angabe über 
die Dauer der Wirksamkeit eines Elementes, welche 
10 — 15 Jahre betragen soll, zu sein. Freilich, T,\'enn die 
Flüssigkeit immer zur rechten Zeit erneuert wird, so 
dass sich die Poren der Kohle nicht mit dem unlös- 
lichen Zinkammoniumoxy Chlorid verstopfen, dann kann 
dies wohl der Fall sein, dann steht aber einer ewigen Dauer 
nichts entgegen, freilich darf man in diesem Falle nicht, 
wie Maiche angiebt, das Element einige Jahre unbe- 
rührt stehen lassen. 

Unzweifelhaft von Vortheil ist der Umstand, dass 
die positive Elektrode in ziemUcher Entfernung vom 
Boden angebracht ist, damit sich die entstehenden 
Zinksalze zu Boden setzen können und verhindert wird, 
dass diese bis zur Kohle aufsteigen und sich dort Zink 
niederschlägt. 

Wie uns der Erfinder versicherte, soll der Wider- 

I stand des Elementes nur Y„ Ohm betragen, was gegen- 

I über anderen Elementen dieser Art gewiss sehr wenig 

Lwäre. 
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Der Preis ab Fabrik beträgt 5 Frcs., das zur Be- 
schickung nöthige Quecksilber kostet 50 Cent., die 
beiden Zinkstücke 30 Cent. 

Das FJement soll eine starke Verbreitung für 
Haustelegraphie gefunden haben, was nach den bis- 
herigen Auseinandersetzungen gewiss Jedermann glaub- 
lich erscheinen wird. 

Satory-Element. Wir können diesen Gegenstand 
nicht verlassen, ohne zu bemerken, dass ein Wiener 
Elektriker, Karl Satory, vor Jahren eine der vorigen 
ähnliche Zusammenstellung, welche gleichfalls sehr be- 
friedigende Ergebnisse lieferte, ersonnen und ausge- 
führt hat. 

In der Mitte eines Hartgummideckels war an 
einem mit Kautschuk oder einem anderen Schutzmittel 
überzogenen Metallstab ein platinirter Kohlenwürfel be- 
festigt, der halb in die Flüssigkeit tauchte. 

Unter dem Würfel befand sich eine Porzellan- 
schale, welche Quecksilber und Zinkabfälle aufzunehmen 
bestimmt war. Der Draht, mit welchem sie am Deckel 
befestigt war, diente zugleich zur Verbindung des Amal- 
gams mit der Klemme, er war sorgfältig mit einem 
Isolirmittel überzogen. 

Dieses Element stand mit gutem Erfolg bei Haus- 
klingeln in Verwendung, und ist nur deshalb nicht 
weiter verbreitet worden, weil es der Erfinder aufge- 
geben hat, sich weiter mit diesem Gegenstande zu be- 
schäftigen, der es wohl verdiente, wieder aufgegriffen 
zu werden. 
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Alaun-Element. WiewirPoggendorffsAnnalen ' 
(LXXVII, pag. 486, 1849) entnehmen, hat Stöhrer 
ein Element ersonnen aus unamalgamirtem Zink und 
Kohle, welche Elektroden in eine Alaunlösung eingesenkt 
waren. 

Er stellte mit Kupferdraht umwundene Kohleo- 
stücke an die Wand eines Steinzeugtopfes, das Zink 
in einem Spritzen schlauch in die Mitte desselben und 
füllte den Zwischenraum mit Sand aus, auf welchen 
die gesättigte Alaunlösung aufgegossen wurde, oder 
er umgab den Schlauch, zuweilen auch eine poröse Zelle 
einfach mit Kohlenstiicken, was eine Annäherung ao 
das eben besprochene Element ist. 

Zwar sinkt die Stromstärke dieser Säule bd 
kurzem Schluss ziemlich rasch, doch soll auch dieselbe, 
sobald der Strom geöffnet ist, in kurzer Zeit ihre 
ursprüngliche Grösse erreichen. 

Helm in Miihlhausen fügt dem Alaun noch Chlor- 
natrium bei, was die Stromstärke erhohen dürfte, da 
dadurch der innere Widerstand vermindert wird. Noch 
dazu wendet er zien]lich grosse Elemente an. 

Sein Kohlencyl Inder hat 9 Cm. inneren und 
12 Cm. äusseren Durchmesser und taucht, wie auch das 
6 Cm. breite und '/.^ Cm. dicke Zink, 20 Cm. tief in 
die Flüssigkeit, welche aus einer Lösung von 200 Gr. 
Alaun und 600 Gr. Kochsalz besteht. 

16 Elemente dieser Art setzen 20 elektrische 
I Uhren in Gang, die auf 2 Stromkreise vertheilt sind. 

Damit die Kraft der Säule, was bei dieser Ver- 
[ Wendung sehr wichtig ist, eine gleichförmige bleibt, 
Iwerden jede Woche 2 Elemente, dieser Säule 
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geladen, was einer Dauer eines Elementes von 4 Mo- 
naten entspricht, während welcher Zeit man sich mit 
demselben gar nicht zu beschäftigen braucht. 

Bedenkt man, dass jede Minute 2 Stromschliessun- 
gen in der Dauer von 2 Secundeii stattfinden, so kann 
Iman sich durch die Leistung dieser Elemente zufrieden- J 
gestellt erklären. 1 

Werden die Elemente zu anderen Zwecken ver- " 
wendet, so braucht die Erneuerung nicht so rasch zu 
erfolgen. Elemente, die z. B. zur Instandhaltung des 
Feuertelegraphen in Benützung stehen, werden auf die 
angedeutete Weise nur einmal alle 2 Jahre erneuert 

Die beschriebene Art der Instandhaltung verdient 

unsere volle Beachtung, ihr ist es zu danken, dass so 

gute Ergebnisse erzielt wurden. Es lehrt uns dieses 

Beispiel, dass man selbst mit Säulen, welche nicht 

constant sind, zum Ziele gelangt, wenn man gewisse 

Kunstgriffe anwendet, wie der eben beschriebene einer ist. 

Bevor wir zu den sogenannten constanten Ele- 

r menten, oder wie sie sonst heissen, Elementen ohne 

[ Polarisation, übergehen , wollen wir noch erwähnen , 

dass einzekie Erfinder auch daran gedacht haben, die 

Stromstärke durch Bewegen der Flüssigkeit oder der 

Elektroden auf gleicher Hohe zu erhalten. 

Lagrange - Element. Ersteren Weg schlug 
Fahre de Lagrange ein, indem er aus einem höher 
gestellten Gefässe verdünnte Schwefelsäure tropfenweise 
in die Zelle, welche das Zink enthält, fallen Hess. 

Die Kohlenelektrode stand in einem Spritzen- i 

schlauch und war mit Kohlenstückchen umgeben, J 
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Der Holzboden dieses Gefässes war mit einer 
Oeffnung versehen, von welcher aus eine Rohre durcli 
den Boden des äusseren Gefässes führte, wodurch der 
Flüssigkeit Gelegenheit geboten war, wieder abzu- 
fliessen. 

An den günstigen Ergebnissen, welche mit diesei 
Säule erhalten wurden, dürfte sowohl die Flüssig- 
keitserneuerung als auch die bei dem tropfenweise 
Zufliessen stattfindende Sauerstoffabsorption Antheil 
haben. 

Die Zusammenstellung ist leider zu verwickelt, 
als dass sie eine praktische Anwendung gestattet 

Ebenso wenig Verbreitung fand eine Säule, wekhe 
im Jahre 1847 Brett und Little zusammengestellt 
haben, indem sie die Sandbatterie dadurch zu verbessern 
suchten, dass sie gleichfalls tropfenweise verdünnte Säure 
durch den Sand fliessen Hessen. 

Maistre hat im Jahre 1864 (und vor ihm 1859 
Erkmann), wie im 4. Band von »Les Mondes» beschrie- 
ben ist, eine von den bisherigen Elementformen verschie- 
dene hergestellt, um die Elektroden in beständige Be- 
wegung versetzen zu können. 

Zu diesem Behufe befestigte er 10 Kupfer- odM 
auch Kohlenscbeiben isolirt auf einer in Lagern ruhen- 
den Axe. Diese Scheiben tauchten in 10 Gläser, in 
welchen sich Eisenplatten als Lösungselektroden be- 
fanden. MetalJfedern vermittelten den Uebergang des 
-Stromes von den rotirenden Scheiben. 

Es ist wohl überflüssig zu betonen, dass audi 
hier der Umstand eine wichtige Rolle spielt, dass doD 
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Scheiben während ihrer Drehung Gelegenheit geboten 
wird, Sauerstoff aufnehmen zu können. 

Erwähnung verdient noch eine eigenthümliche 
Verwendung des Zink-Kupfer-Elementes zur Bestim- 
mung der Anzahl von Füllungen und Entleerungen, 
welche die Diffusions-Apparate der Zuckerfabriken er- 
fahren. Zu diesem Behufe enthalten die Diffuseure, das 
sind die Apparate, in welchen die Rübenschnitten aus- 
gelaugt werden, Zink- und Kupferplatten. 

Diese stehen mit einem elektromagnetischen Zähl- 
werk in Verbindung. Es ist klar, dass, sobald in den 
Diffuseur Flüssigkeit eingefüllt wird, ein Strom entsteht, 
welcher den Elektromagnet in Thätigkeit setzt, wo- 
durch ein Zeiger bewegt wird. 

Der Apparat ist von Sebek in Prag erfunden 
und eingehend in der Zeitschrift für Zuckerindustrie 
in Böhmen, V. Heft 1880, beschrieben. 

Elemente mit einer Flüssigkeit und einem Metall- 
oxyde. 

Bleisuperoxy d-Element. Umgiebt man die nega- 
tive Elektrode des Smee-Elements mit Bleisuperoxyd 
dadurch, dass man das Platinblech in eine poröse Zelle 
versenkt und selbe dann mit diesem Stoffe ausfüllt, so 
erhält man ein Element, dessen Wirkung doppelt so 
gross ist als die des ursprünglichen Elementes. 

De la Rive gebührt das Verdienst, schon vor 
ungefähr 30 Jahren auf diese Zusammenstellung auf- 
merksam gemacht zu haben. 
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Dr. Beetz hat eingehende Arbeiten über dieses 
Element ausgeführt und die elektromotorische Kraft =2'4 
gefunden. Sie sinkt jedoch nach einem 30 Minuten 
langen kurzen Schluss auf 1-4, steigt jedoch nach me 
5 Minuten Ruhe wieder auf 2-16. 

Wir sehen also, dass die Verbrennung des ab- 
geschiedenen Wasserstoffgases keine vollkommene ist. 
glauben jedoch, dass sich selbe rascher vollziehen 
würde, wenn man das Superoxyd mit Kohlen Stückchen 
vermengt um die Elektrode anhäufen würde. 

Die bedeutende Steigerung der elektromotorischen 
Kraft ist unbedingt der kräftigen Oxydation des Wasser- 
stoffs, der zweiten chemischen Arbeit, welche in dem 
Elemente stattfindet, zuzuschreiben. 

Der Verlauf der stattfindenden chemischen Pro- 
cesse ist folgender: 

Zk -t- 5 Ö4 //^ + 5 C, i% + Pö = 
= ZnSO^+2Ir2 0-\-PäSO^ 
Freilich verläuft derselbe nicht so glatt, wie wir sp^er 
sehen werden. 

Ein Uebelstand, der in der Zusammensetzung 4e9 
Elementes begründet ist, liegt ohne Zweifel in dem 
Umstände, dass Anlass geboten wird zur Entstehung 
eines unlöslichen Körpers, wie das Bleisulfat einer ist. 
wodurch, indem sich die Elek-trode damit bedeckt, 
leicht der innere Widerstand sich steigern kann. Ein 
Element von ziemlich zufriedenstellender Wirksam- 
keit erhält man auch, wenn statt Superoxyd dne 
Mischung aus Minium und Ret orte nkohlenklein an- 
gewendet wird 
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Mangansup er oxyd- oder Leclanclie-E lern enL 
Trotzdem De !a Rive zur sel^ben Zeit, als er sein Blei- 
superoxyd-Element versuchte, auch Elemente mit Braua- 
stein zusammenstellte, gebührt ohne Zweifel Leclanch^ 
das Verdienst, der Erfinder des Braunstein-Elementes 
genannt zu werden, weil es ^ig. 21. 

erst seinen Bemühungen gelang, 
das Element so zu verbe'.sern 
dass es heute infolge bemtr 
guten Eigenschaften eines dei 
verbreitetsten ist. Wir w allen 
keine geschichtliche EntH icl 
lung geben, sondern sofnrt dis 
Element beschreiben, vi ecsam 
häufigsten im Gebrauche stel t 
Ein viereckiges Gefäss (Fi., 
21) mit einem runden Halse 
der eine schnabelförmige '\.us 
biegung hat, enthält, nebst 
einem Zinkstabe, eine poröse 
Zelle, aus welcher ein Kohlenstab herausragt, der mit 
Retortenkohlenklein und Braun stein körn ern umgeben ist. 

Es ist sehr zweckmässig, viereckige Gefässe zu 
verwenden, weil diese einen gegebenen Raum besser 
auszunutzen gestatten. 

Die Zelle ist bis auf eine Oeffnung, welche der 
Luft zu entweichen und einzutreten gestattet, durch 
einen Pechaufguss verschlossen, um die Kohlenstücke 
am Herausfallen zu hindern. 

Die poröse Zelle passt möglichst gut in den Hals, 
damit die Verdunstung der Flüssigkeit gering ist 
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Der 1 Cm. starke Zinkstab, welcher mit einer 
Drahtspirale versehen Ist, stellt in der schiiabelförmigea 
Ausbiegung desGefasses, das zur Hälfte mit Ammoniak- 
salzlösung angefüllt wird. 

Die Kohle trägt ein durch Bleiguss befestigtes 
Metallstück mit Schraube zum Festklemmen des Drahtes. 

Die elektromotorische Kraft beträgt 1'38 Daniell 
(nach Leclanche), der Widerstand bei Elementen mit 
14 Cm. hoher Zelle ö'/^ — 6 Einheiten. Dazu, dass der 
Widerstand nicht grösser ist, trägt der Umstand bei, 
dass die negative Elektrode ziemlich gross und der 
Braunstein ein leidlich guter Leiter ist. 

Leclanche giebt an, dass 24 seiner Elemente 
40 Daniel 1-Elemente vertreten können, auch ist der 
Widerstand derselben bei gleicher Grösse geringer. 

Aus Berichten kann man die Zahi 17:24 ent- 
nehmen, was ziemlich mit obiger Angabe stimmt 

Ein Hau p t Vorzug des Leclanche-Elementes ist sein 
geringer Zinkverb rauch, welcher thatsächlich nur dann 
eintritt, wenn es arbeitet. Die Wichtigkeit diesei 
Eigenschaft des Elementes haben wir schon bei den 
Ammoniaksalz-Elementen {Seite 65) betont. 

Die Kälte hat einen sehr geringen Einfluss auf 
die Leistungsfähigkeit dieses Elementes, was eingehende 
Versuche, welche von Lartigue angestellt wurden, 
bestätigen. 

Eine Kälte von selbst 25" übt keinen merkbaren 
Nachtheil aus. 

Leclanche selbst giebt an, dass der Widerstand 
von 2*3 auf 4'22 Einheiten steigt, wenn die Temperatur 
von + 10" auf — 18" sinkt. 
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Der Widerstand des Daniell-Elementes, welcher 
bei + lO'* 8-35 Einheiten beträgt, steigt bei 0^ auf 12-58 
Einheiten und erreicht bei — 4® sogar 14 Einheiten. 
Bei — 20® beträgt der Widerstand sogar 200 Einheiten, 
denn bei — 6® wird die Flüssigkeit bereits dickflüssig- 

Wir hatten schon erwähnt, dass die positive 
Elektrode nur aus einem Zinkstabe vom beiläufigen 
Durchmesser eines Centimeters besteht; es ist dies ein 
Kunstgriff*, welcher der Kohlenelektrode in Bezug auf 
das Flächenmass ein gewaltiges Uebergewicht sichert, 
worauf, wie wir an anderem Orte bemerkt haben, der 
vollkommeneren Depolarisation wegen ein besonderes 
Augenmerk zu richten ist. 

Als wichtig wollen wir noch erwähnen, dass der 
Zinkstab nicht gegossen, aber amalgamirt ist, und zwar 
aus folgenden Gründen. Gegossene Zinkelektroden 
schliessen immer mehr minder grosse Höhlungen ein, 
was gleichbedeutend mit einer Vergrösserung der Ober- 
fläche ist und in den meisten Fällen einen unnützen 
Zinkverbrauch bedingt. Besser schon sind Elektroden 
aus gewalztem Bleche; am besten, weil am gleich- 
förmigsten im Gefüge, ist gezogener Draht. Zu Blechen 
und Drähten lässt sich auch nur reineres Zink ver- 
arbeiten, während zu Gussgegenständen Spiauter ver- 
wendet wird und absichtlich oder zufällig oft Metalle 
beigemischt werden können. Solche Verunreinigungen 
würden aber einen Haupt vortheil desLeclanche-Elementes, 
während seiner Ruhe nichts zu verzehren, vernichten. 

Das Amalgamiren hat vorzüglich zum Zweck, die 
Abnützung der Zinkelektrode möglichst gleichförmig zu 
gestalten, weil entstehende Rauhigkeiten, wie sie am 
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unamalgamirten Zink vorkommen, das Ansetzen von 
Krystallen unterstützen, was einer Verringerung der 
Oberfläche, somit einer Vergrösserung des inneren 
Widerstandes, geringerer chemischer Arbeit, gleich- 
kommt, alles Ursachen einer Strom Schwächung, 

Was die negative Elektrode betrifft, so müssen 
auch bei ihrer Zusammenstellung gewisse Vorsichts- 
massregeln beobachtet werden, wenn das Element 
vollkommen entsprechen soll. 

Das Manganhyperoxyd, welches wir absichtlich 
nicht mit seinem zweiten Namen Braunstein nennen, 
weil unter diesem Namen auch ein flir Elemente sehr 
unbrauchbarer Stoff verstanden wird, soll ein nadel- 
artiges Gefiige haben, seidenartig sein und Graphitglanz 
besitzen, kurz es soll jenes Mineral sein, das dem 
Mineralogen unter dem Namen »Pyrolusit« bekannt ist, 
weil nur dieser die nöthige Leitungsfähigkeit besitzt. 

Leclanche widerräth die Anwendung von feinem 
Pulver, weil dessen Widerstand lÖÜ bis 200 Einheiten 
beträgt, also grösser als jener der Flüssigkeit ist, in 
welcher er verwendet wird, was zur Folge haben muss, 
dass sich der Wasserstoff an der Kohlenelektrode aus- 
scheidet, während bei Anwendung grober Stücke der 
Widerstand um 12^15 Einheiten kleiner ist. 

Aus dem Widerstände des Pulvers jedoch diesen 
Schluss zu ziehen, scheint nicht ganz zulässig zu sein, 
eine Vermuthung, die auch durch die Ergebnisse einer 
sehr eingehenden Untersuchung, welcher Beetz*) diesen 
Gegenstand unterzogen hat, bestätigt wird. 

•) Beetz {Poge- Ann. CL, Seite 546 aus äen Berichten der 
Bayer. Akad.) 
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Derselbe stellte Versuche mit Gemischen aus 
feiner Kohle und feinem Manganhjqjeroxyd , feinem 
Pyrolusit und grober Kohle, grobem Pyrolusit und 
feiner Kohle an und fand, dass alle Elemente, welche 
feines Kohlenpulver enthielten, unbrauchbar waren; 
hingegen fand er, dass eine Mischung aus grober Kohle 
und feinem Braunstein die besten Ergebnisse liefert. 

DieS' lässt sich vielleicht so erklären, dass bei 
dieser Anordnung dem Wasserstoff überall der depo- 
larisirende Pyrolusit begegnet, während es bei grobem 
Pulver vorkommen kann, dass sich die Kohle mit 
Wasserstoffblä sehen beschlägt und der in einiger Ent- 
fernung liegende Pyrolusit nicht einwirken kann. Eine 
jedem Chemiker bekannte Thatsache ist es übrigens, 
dass chemische Vorgänge desto leichter vor sich gehen, 
je feiner zertheilt die wirksamen Stoffe sind. 

Beetz giebt jedoch auch zu, dass bei dieser Zu- 
sammenstellung die elektromotorische Kraft nicht die 
höchst erreichbare sei. 

Lcclanch^ verfahrt so, dass er gleiche Theile des 
von aller Gangart befreiten Pyrolusits mit eben so 
grobkörnig zerstossener Ret orten kohle mengt. 

Er giebt ausdrücklich an, der innere Widerstand 
eines Elementes, in welchem pulverförmiger Pyrolusit 
angewendet ist, sei flinf Mal grösser als der eines solchen, 
in welchem grobkörniger verwendet wird. 

Was endhch die Flüssigkeit betrifft, so soll sie 
über die halbe Höhe der Zelle steigen und aus 
einer gesättigten Auflösung gereinigten Ammoniak- 
aalzes bestehen, da anderes leicht Chlorbier oder 
Bleisulfat enthält, eine Verunreinigung, weiche dadurch 
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schädlich wirkt, dass sich das Metall am Zink nieder- 
schlägt, wodurch ein andauernder Zink verbrauch (da ja 
dadurch ein geschlossenes Element: Zink — Flüssigkeit- 
Blei geschaffen ist) eingeleitet wird. 

Eine gesättigte Lösung anzuwenden ist nicht Hur 
deshalb vortheilhaft , weil sich dadurch der innere 
Widerstand vermindert, sondern weil eine solche Flüssig- 
keit in höherem Grade befähigt wird, entstehende 
unlösliche Verbindungen aufzunehmen, was wichtig ist. 
denn würde sich Zinkoxychlorid an die Elektroden 
anlegen, so fände eine Verringerung der Oberfläche 
und noch dazu, da dieser Stoff ein schlechter Leiter 
ist, eine Erhöhung des Widerstandes statt, wären also 
zwei Ursachen zur Strom seh v*'ächung gegeben. 

Verbesserungen des Leclanchd-Elementes. 

Schon bei dem Ammoniaksalz-Element haben wir 
aufmerksam darauf gemacht, dass es wichtig ist, die 
Kohlenkörner möglichst fest an die Elektrode anzu- 
pressen. Das Gleiche gilt bei dem Gemisch des Le- 
clanch^-Elementes und hat dies um so mehr Berech- 
tigung, da. wie wir eben erfahren haben, die Flüssig- 
keit einen grösseren Widerstand bietet, als die Mischung 
von Pyrolusit und Kohle. 

In Verfolgung dieses Gedankens gelangte Leclanch^ 
dazu, das Zusammendrücken der Mischung durch hy- 
draulische Pressen vollführen zu lassen, ein Verfahren, 
welches keine poröse Zelle aushält, weshalb er, um 
dem Ganzen einen Zusammenhang zu sichern, 5 Theile 
Gummilackharz beimischte, auf 100" C. erwärmte und 
einen Druck von 300 Atmosphären anwendete. 
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Der feste Cylinder, welcher auf diese Art ent- 
steht, ist aus 40 Theilen Pyrolusit, 52 Theiien Kohle, 
5 Theilen Gummi lackharz und 3 — 4 Theilen doppelt 
schwefelsaurem Kalium zusammengesetzt. Letzteres 
Salz wird beigemengt, um das Auflösen des Zinkoxy- I 
Chlorides, welches in die Poren eindringt, zu unterstützen. 

Ein angegossener Zinkkopf, der Fig. az. 

mit einer Schraube versehen ist, 
vermittelt die Verbindung mit der 
Zinkelektrode des nächsten Ele- 
ments, die aus einem Drahte be- 
steht, der durch Gummiringe oder 
ein Holzklötzchen von der Kohle 
getrennt, an dieser aber wieder 
durch Gummiringe festgehalten 
wird, wie Figur 22 zeigt. 

Sobald der gepresste Cylinder 
ausgebraucht ist. kann er weg- 
geworfen werden, da er dann nichts werthvolles mehr 
enthält, als etwa den Zinkkopf und die Schraube. 

Diese Zusammenstellung erfüllte jedoch nicht die 
Hoffnungen, welche an dieselbe geknüpft wurden, woran 
auch der Umstand nicht unschuldig ist, dass vornehmlich 
der innere Widerstand bald eine beträchtliche Höhe 
erreichte. 

Leclanchö ging daher von dieser Form ab und 
stellte aus der angegebenen IVlischung Platten her, die 
durch Gummiringe an der Kohlenelektrode befestigt 
wurden (Figur 23). 

Diese Platten haben noch den Vortheil, dass sie J 
eine Veränderung des Widerstandes, die ganz im Be- ' 
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lieben des Zusammenstellers liegt, gestatten, je nachdea 
er 1, 2 oder 3 Platten anwendet. 

Ist es nothwendig den Widerstand sehr zu ver- 
ringern, so können auch Zinkcy linder, oder wie es dir 
Indian rubber Guttapercha and Telegraph Works Comp. 

Fig. 24. 




thut vierseitige Zinkblechprismen angewendet werden, 
wodurch diese Elemente selbst bei dem subir 
Kabel Dienst zu leisten befähigt werden. 
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Tyer's Pyrolusit-Element (Fig. 24] bestelri 
einem cylindrischen Porzellangefäss, dessen Innenraum 
durch eine siebartige Platte aus gleichem Stoffe, die 
sich an zwei vorstehende Nasen anlehnt, in 2 ungleich 
grosse Abtheilungen geschieden ist. In die kleinere 
kommt die Kohlenelektrode mit dem Gemisch JUis-. 
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Kohlen- und Pyrolusitkörnern, in die grosse eine Zink- 
platte mit dem Ammoniak salz. 

Nach den Angaben Leclanch^'s wirkt sein 
Element um so besser, je trockener die depolarisirende 
Mischung ist; bei diesem Element vertheÜt sich jedoch 
die Flüssigkeit gleichförmig, da keine poröse Zelle 
vorhanden ist; vielleicht begründet dies den Umstand 
dass sich dieses Element ziemlich rasch polarisirt. An 
dieses Element schliesst sich das 

Permanenz-Element von Marcus an, dessen stern- 
förmig gegossene Zinkelektrode in ein cj'li ndrisches 
Korbgeflechte taucht, das einer ähnlichen Behandlung 
unterworfen wird, wie das Papier bei der Herstellung 
des künstlichen Pergaments. 

An dem oberen Rand dieser Zelle ist ein Ebonit- 
ring angekittet, in welchem ein K autsch ukstöp sei steckt, 
durch den der cylindriache Hals der Zinkelektrode geht. 

Das Körbchen steht nahe der einen Wand des 
viereckigen Gefasses, während die Kohlenelektrode ihren 
Platz an der gegenüberliegenden einnimmt. Der Zwischen- 
raum ist mit der Mischung ausgefüllt. 

Man sieht, dass in diesem Elemente die Kohlen- 
elektrode überwiegt, was die Depolarisation sehr be- 
fördert. Zugleich wird durch diese Anordnung der 
innere Widerstand vermindert, was auch das Korb- 
geflecht, die Form der Zinkelektrode und ein Zusatz 
von doppelt Schwefel sau rem Natrium bezweckt. Letzteres 
Salz befördert, wie wir schon beim LeclanchfrElement 
gesagt haben, die Auflösung des gebildeten Zinkoxy- 
chlorides. Alle diese Umstände wirken zusammen, den 
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Strom des Elementes zu einem recht kräftigeilH 
machen. Wie beim Tycr-Element durchfeuchtet die Flüs- 
sigkeit das ganze Gemenge gleichförmig, auch ist dem 
Sauerstoffzutritt jeder Weg abgeschnitten, weil das Ganze 
vollkommen verkittet ist. Dennoch wirken diese Elemente 
andauernd, \yie ihr Name andeuten soll, kräftig und 
haben sich deshalb schon sowohl im Eisenbahn-Tele- 
graphendienst als auch bei der österreichischen Kriegs- 
marine Eingang erworben. 

Zuweilen werden die Kohlenkömer und die Elek- 
trode mit Platinmoor überzogen, was gewiss vortheilhaft 
ist und auch schon ausgeführt wurde im 

Clark- und Muirhead-E lerne nt, bei welchem gleich- 
falls das einen hohlen Cylinder bildende Zink in einer 
durchlöcherten porösen Zelle steht und die Mischung 
aussen herum eingefüllt ist. 

Das äussere Gefass wird verkittet, das innere mit 
einem Deckel versehen, um alle Verdunstung zu 
vermeiden. 

Die Erfinder platiniren sogar zuweilen den Pyrolusit 

Ueber die Zweckmässigkeit dieser Massregel Hesse 
sich wohl streiten; gewiss ist die Frage berechtigt 
ob auf diese Weise nicht sogar die Wirksamkeit des 
Pyrolusits vermindert wird. 

Nach den Angaben von Clark und Muirhead 
verlieren diese Elemente, wenn sie eine Minute Dienst 
geleistet haben und der Widerstand 100 Einheiten 
beträgt, nur 1% ihrer elektromotorischen Kraft, wähcend 
jene des Leclanchd-Elements um l'/jVo abnimmt; nach 
5 Minuten ist das Verhältniss 2 : 5. Nach 10 Mimitea i 



Elemenle mi( einer Flüs'^igkeit unil einem Melnlloxyde. 87 

nimmt ersteres gleichfalls nur um 2"/,, ab, während 
das Leclanche-Element lO^u verliert. Weiter fortgesetzte 
Versuche zeigen, dass das platinirte Element fortan 
constant bleibt, während dasLeclanch^Element beständig 
abnimmt. 

Alle diese Abänderungen des Leclanch^-EIementes 
leiden an dem Uebelstande, dass sie zu wenig Flüssig- 
keit fassen, wodurch selbe immer gesättigter wird, um 
so mehr, da der Braunstein für mehrere Ammoniak- 
salzJadungen, ja für mehrere Zinke ausreicht. 

Leclanche selbst hat in dieser Beziehung Ver- 
suche angestellt, ist aber der oben betonten Uebelstande 
wegen wieder zur jetzigen Form seiner Elemente zurück- 
gekehrt. Nicht unerwähnt wollen wir 

Binder's Element lassen,*) dessen Beschreibung 
wir geben, weil es vielleicht am meisten von den bisher 
beschriebenen Elementen abweicht. 

Es besteht aus einem cylindrischen Gefässe, welches 
etwas unter der Mitte eine Einschnürung besitzt, die 
einem hohlen Zinkcylinder zur Stütze dient. 

Ein Kohlenstab ist in der Mitte des Gefässes cio- 
gesenkt und sodann der ganze untere Theil des Glases 
rund um den Kohlenstab herum mit dem bekannten 
Gemische ausgefüllt. Ein Deckel, welcher 2 Oeffnungen 
besitzt, in der Mitte eine viereckige für die Kohle, am 
Rande eine für den Draht, der an dem Zinkcylinder 
angelöthet ist, hält sowohl Staub ab, als er auch die 
Verdunstung behindert. 



») Die elekirisehen Telegraphen etc. etc. Dr. F. Binde 
nt. Aufl. 18S0. 
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Zu bedenken bei dieser Form des Elementes ist 
jedoch der Umstand, dass jener Theil des Kohlenstahes, 
der dem Zinkring gegenübersteht, sich bald polarisiren 
wird, wodurch die Stromstärke zu Beginn schnell so 
lange sinken dürfte, bis nur mehr der untere, in (Ke 
Mischung tauchende Theil seine Wirkung ausübt. Ueber- 
sehen darf auch nicht werden, dass eine Hauptbedingung 
für eine gute andauernde Wirksamkeit des Elementes 
hier ganz ausgeschlossen ist, dass nämlich das Kohlen- 
klein ganz der Möglichkeit zu «athmeni, wie sich 
Leclanche ausdrückt, beraubt ist, weil selbes von der 
Flüssigkeit vollständig durchtränkt und bedeckt wird. 
Der Widerstand mag wohl ziemlich gering sein, da bei 
dieser Zusammenstellung jede Scheidewand entfällt 
Diesem Elemente sehr ähnlich ist eine andere Form, 
die man dem Leclanchö-Elemente in neuerer Zeit giebt 
und welche sehr verbreitet sein soll.*) Ein 15 Cm. 
weites 20 — 25 Cm. hohes mit einem Deckel versehenes 
Glas enthält eine bis zum Boden reichende, 8 Cm, breite, 
30 Cm. lange Kohlenplatte, welcher in einer Entfernung 
von 6 — 8 Cm. eine ebenso breite Zinkplatte gegenüber- 
hängt. Um die Kohle wird, etwa 6 Cm. hoch, die 
Mischung aus Kohle und Braunstein ein gefüllt, auf 
welche man eine gesättigte Salmiaklösung bis 6 Cm. 
unter den Rand des Glases, der mit Fett oder Paraffin 
überzogen wird, aufgiesst. Das Zink taucht anianglich 
nur wenig in die Flüssigkeit und wird, wenn der Strom 
nachlässt und das Zugeben von Salmiak nicht mehr 
hilft, dadurch tiefer eingesenkt, dass man den Stift, 



*) Der elektromaän. Telegraph; Schi 
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welcher quer durchgesteckt ist und so als Träger dient, 
io ein oberhalb liegendes Loch einfuhrt. Die Zinkplatte 
ist amalgamirt und die Kohle dort, wo sie aus dem 
Gemisch heraustritt, mit einer Isolirmasse überzogen, 
wodurch der eine beim Binder-Element erwähnte Uebel- 
stand beseitigt ist. 

Die Einfachheit und Billigkeit dieser Zusammen- 
stellung empfiehlt das Element für die Haustelegraphie. 

Dem einen der oben an geführtenUebel stände weicht 
auch die englische Form des Leclanche-EIementes aus, 
während der andere in noch fast grösserem Massstabe 
vorhanden ist. In den in Englands Telegraphen- 
Aemtern gebräuchlichen Elementen liegt am Boden des 
Gefässes eine Kohlen sehe ib e . auf welche dann die 
Mischung aufgefüllt wird. Den Beschluss macht als 
positive Elektrode eine Zinkplatte, Zu bemerken bleibt 
noch, dass ein Zusatz von verdünnter Salzsäure 
gemacht wird, was freilich in Anbetracht des dadurch 
vermehrten Zinkverbrauches gerade nicht vortheilhaft 
genannt werden kann. Die verdünnte Chlorwasserstoff- 
Säure ist jedoch ein sehr gutes Lösungsmittel für das 
sich bildende Chlorzinkammonium.*) 

Beetz' medicinische Elemente schliessen sich den 
eben beschriebenen Zusammenstellungen an. Sie be- 
stehen aus Probegläschen, in deren Boden ein Platin- 
draht eingeschmolzen ist, welcher bis 73 vom oberen 
Rande in das Gläschen nach aufwärts ragt und seiner 
ganzen Länge nach mit einem Gemisch aus Pyrolusit 

*) Deutaihes Archiir X. S. 119 
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und Retortenkohle umgeben ist. Die Gläschea sind 
durch einen Kautschukstöpsel geschlossen, durch weichen 
der Poldraht eines unamalgamirten Zinkstabes hindurch- 
gesteckt ist. 

Beetz sieht vom Amalgamiren bei dieser Zusammen- 
stellung ab, weil herabtropfendes Quecksilber leicht 
die negative Elektrode amalgamiren könnte, was die 
Wirksamkeit bedeutend vermindert. Als Erregungsfiiissig- 
keit dient einenichtganzgesättigteChlorammoniunilösung. 

Eine Unannehmlichkeit dieser Elemente, welche 
zu tragbaren Batterien verwendet werden, besteht 
darin, dass die Gläschen dort, wo der Platindraht, der 
doch nicht zu dünn sein darf, eingeschmolzen ist, 
springen und dann das Salz auswittert, weshalb es gut 
ist, den unteren Theil mit Paraffin oder Siegelwachs 
auszugiessen. Der obere Rand wird, um das Auswittern 
zu verhindern, mit Fett, Talg (Unschhtt) bestrichen. 

Tragbares Leclan che -Element, Trocken -Element. 
Zu Torpedo- und Minenziindungen, Feldtelegraphie 
etc. etc. bedarf man solcher Elemente, welche weder 
Flüssigkeiten enthalten, noch die so leicht zerbrech- 
lichen porösen Zellen. Um das erstere zu erreichen, 
füllt Desruelles jenen Raum, welcher die Ammoniaksalz- 
lösung sonst enthält, mit Asbestfa.'^ern oder Glaswolle 
aus und tränkt diese Stoffe hlos mit der Erregungs- 
flüssigkeit, was für Elemente mit unterbrochenem Dienst 
vollkommen hinreichend ist. 

Dem zweiten Uebelstand begegnet man dadurch, 
dass man die Mischung aus Pyrolusit und Retorten- 
kohlenkömer in Zellen, die aus Filz hergestellt sind, 
einfüllt — 
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Was bei dem Gebrauche des Leclanch^- 
Elementes zu beobachten ist. Wann und wie soll 
das Leclanch^-Element verwendet werden. 

Wir wollen hier eine kurze Zusammenstellung alles 
dessen geben, was bei der Benützung der Leclanche- 
Elemente, wenn sie eine vortheilhafte sein soll, beobach- 
tet werden muss. 

Vor Allem wollen wir die Frage aufwerfen : Wann 
soll und kann dieses Element verw^endet werden? 

Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir die 
Ergebnisse einiger Versuche anführen. 

Wenn wir das Leclanchd-Element kurz schliessen, 
d. h. in den äusseren Stromkreis einen sehr kleinen 
Widerstand einschalten, selbst nur einige Secunden 
lang, so finden wir, dass es sich bedeutend polarisirt; 
wir finden aber auch, dass es sich rasch erholt, wenn 
wir es darauf eine kurze Zeit der Ruhe überlassen. 

Wiederholen wir diesen Versuch noch so oft, 
immer tritt dieselbe Erscheinung auf. Fordern wir jedoch 
einen andauernden Strom, so erfahren wir, dass die 
elektromotorische Kraft binnen kurzer Frist fast um 
die Hälfte gesunken ist. 

Schalten wir jedoch in den Stromkreis einen 
grossen Widerstand ein, so können wir fortgesetzt eine 
zufriedenstellende Leistung des Elementes erhalten, die 
freilich nicht die höchste, die anfängliche, ist. 

Aus allen dem folgt, dass dieses Element für 
andauernde Arbeit und Schluss mit geringen Wider- 
ständen ungeeignet, aber sehr am Platze ist, wenn ein 
unterbrochener Dienst unter Verhältnissen, wie sie beim 
Telegraphendienst gegeben sind, gefordert wird. 
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Der innere Widerstand steigert sich durch diese 
Umgestaltung wenig und die elektromotorische Kraft 
bleibt ganz dieselbe. 

Gaiffe-Element. Diese Zusammenstellung besteht 
aus einem Zinkstabe, der in Zinkchlorid taucht, 
und einem Kohlencylinder, der parallel zur Axe mit 
4 Bohrungen versehen ist, welche den Zweck haben, 
Pyrolusitkömer aufzunehmen. 

Die Erregungsflüssigkeit ist eine recht zweck- 
mässig gewählte, da sie sowohl ein ziemlich guter 
Leiter ist, das Zink bei offenem Strome nicht angreift, 
als auch ein gutes Lösungsmittel für dasOxychlorid bildet. 

Der Widerstand im Elemente ist durch Vermei- 
düng der porösen Zelle herabgemindert, die Neu- 
beschickung mit Pyrolusit, wenn dieser Stoff seine 
Fähigkeit, Sauerstoff" abzuscheiden, verloren hat, eine 
leichte. 

Es dünkt uns aber, dass dieser Fall kaum ein 
sehr schnell eintretender sein dürfte, denn es ist fraglich, 
ob die Wasserstoffabscheidung häufig bis zu den Pyro- 
lusitkörnern vordringen wird, und wenn es geschieht, 
dürfte die Kraft des Elementes schon sehr abgenom- 
men haben, dieselbe also sehr gering sein. 

Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht der 
Umstand, dass sich dieses Element ziemlich schnell 
polarisirt, besonders dann, wenn der Widerstand im 
Schliessungskreis ein geringer ist. Die Depolarisation 
erfolgt jedoch für die meisten Anwendungen rasch 
und vollkommen genug. 
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Die elektromotorische Kraft ist kleiner als die 
des Leclanche-Elementes, sie beträgt nur TS Daniell. 

Die Verdunstung aiiszuschliessen ist die Kohle 
eingekittet. Ein Vortheil des Elementes besteht darin, 
dass es keine übelriechenden Gase entwickelt, was oft 
zu berücksichtigen ist; in dieser Beziehung muss das 
Ammoniaksalz-Element zurückstehen. 




Leiter's Patronen-Element wollen wir seiner sinn- 
reichen Zusammenstellung willen hier folgen lassen, und 
benützen dabei die Erklärung, welche der Erfinder 
selbst von demselben giebt. 

Es (Fig. 2n) besteht aus einem, nach oben 
offenen HohlcyÜnder aus Hartkautschuk // der an der 
unteren Hälfte siebartig durchlöchert ist. Im Centrum 
des Bodens ist im Innern dieser Patrone ein durch 
Guttapercha isolirter Metallstab /'angeschraubt, welcher 
ausserhalb der Hülse in zwei drahtfdrmige Theüe endet 
wovon der gerade zur Ausleitung des Kohlen-Braun 
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steinpoles, der andere abgebogene zur Verbindung mit 
dem Zinkkolben dient; der gerade Fortsatz ist noch 
mit einem Gewinde für eine Schraubenmutter versehea 

In der Mitte des in der Hülse befindlichen Metall- 
stabes ist an einer Stelle R^ welche von der Isolirung 
frei bleibt, ein Stück Platinblech angelöthet, welches 
den Contact mit den in der Hülse eingepressten hanf- 
korngrossen Braunstein- und Gaskohlenstücken herstellt 

In Fig. 25 ist die Zusammenstellung von 3 solchen 
Elementen in den Zellen ersichtlich. Dieselben sind an 
einem flachen Kautschukstabe (Elemententräger) durch 
3 Schrauben a folgendermassen befestigt: Von der 
ersten Zelle / ist das Zink frei, die Patrone der ersten 
Zelle ist mit dem Zinkstabe der //, und die der // 
mit dem Zinkstabe der /// Zelle verbunden. Die Scheide- 
wände dieser Zellen sind mit S, die Zinkkolben mit Z, 
die Patronelemente mit P, die freie Zinkausleitung mit 
Z und die Braunstein-Kohlenausleitungen mit K be- 
zeichnet. 

Diese Anordnung geht durch alle 30 (respective 40) 
Elemente fort, nur sind je 10 Elemente an einem Stabe, 
wie erwähnt, verbunden. Dieser Stab ruht auf den Kanten 
der Zellenscheidewände so, dass die Elemente 3 Centi- 
meter vom Boden frei stehen, welcher Raum für die 
Producte der Elektrolyse, nämlich die Ziak- und Mangan- 
chloride bestimmt ist. 

Jede solche Reihe von 10 Elementen kann durch 
den Stab auf einmal ausgehoben, und die Elemente 
selbst aus den Schlitzen in dem Stabe durch Lüften 
der Schraube ausgezogen werden. 
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Howell-Element *). In einem Steinzeugtopf (Fig. 26) 
befindet sich neben der Kohlenplatte eine Zelle, die 
mit Längsschlitzen versehen und zur Aufnahme der 
eigentlichen porösen Zelle bestimmt ist. Diese enthält 
dann die Zinkstange Zn und etwas Quecksilber, das 
so eine möglichst gute Amalgamirung besorgt. 

Um die Kohle und die ge , 

schhtzte Zelle herum also 
den ganzen Raum des äusseren 
Gefässes ausfüllend, iMrd ein 
Gemisch aus Ret orten kohlen 
körnern, Pyrolusit und etwas 
Mangansulfat eingestampft Em 'l 
Herausfallen zu verhindern, be- 
kommt die Mischung eine 
Decke aus bituminöser Kohlen 
masse, in der einige Oeftnun 
gen zum Entweichen di.r Gasi. 
ausgespart sind. 

In die poröse Zelle kommt eine Lösung von 
Ammoniumsulfat 2'ö Gew. "/g, ausserhalb füllt man 
verdünnte Schwefelsäure ein. 

Die elektromotorische Kraft soll 2'14 Volts be- 
tragen, was also gute 15"/u mehr wäre, als man dem 
Leclahch ^-Element nachrühmt. Der Widerstand schwankt 
zwischen 5^ — 6 Ohms. Das Element soll sehr ausdauernd 
und die Depolarisation eine befriedigende sein. 

Bis nun fehlen hierüber genauere Nachrichten, 
wenigstens uns sind keine solchen, ausser jener, dass auf 

*J La lumitce ^leUrique 1879, S. 235. 
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der Pariser elektrischen Ausstellung das Element bei 
Latimer Clark zu sehen war, bekannt gewordea 

Trockene Säulen. 

Unter diesem Namen versteht man eine der Volta- 
säule sehr ähnliche Zusammenstellung, in welcher statt 
der Flüssigkeit blos ein feuchter Leiter verwendet wird 
Einige dieser trockenen Säulen, z. B. jene, welche 
Behrens und de Luc zu Beginn unseres Jahrhundertes 
zusammenstellten, hätten wir sofort bei der Voltasäule 
besprechen müssen, da sie aus Zink- und Kupfer-, oder 
Zink- und Silberplatten bestanden, die durch Papier- 
scheiben getrennt waren, welche ersterer zwar trocken ein- 
legte, früher aber mit Salzwasser tränkte. Da wir aber 
nur Apparate besprechen wollen, welche Anwendung 
finden, gehen wir sofort auf die an diese Stelle gehörige 

Zamboni-Säuleüber, dieimJahrel812zusammeQ- 
gesteUt wurde. Sie besteht aus Silberpapierscheiben, 
deren Kehrseiten mit einem dünnen Ueberzug von 
Braunstein bedeckt sind, welcher dadurch hergestellt 
wird, dass man das feingestossene und geschlämmte 
Mineral in Honig, Milch, Gummi oder selbst Leim- 
wasser einrührt und auf die Papierbogen aufstreichL 

Mehrere solcher Bogen werden, wenn der Anstrich 
trocken geworden ist, auf einander gelegt und mittelst 
eines Locheisens auf einmal die etwa 3 Cm. gr03sen 
Scheiben ausgeschlagen. Sodann legt man die auf diese 
Weise entstehenden kleinen Säulchen in ein Gestelle, 
wie das in Fig. 8 abgebildete, ein, wobei man die Vor- 



Trockene 




sieht gebraucht, ein Metall] 
mit drei Oeffnungen und in du 
fäden versehen ist. Zum Schlü§»<4e^f*^^[ik^^ 
gleiches Metallplättchen auf, durch dessen drei Löcher 
je einer der Seidenfäden durchgezogen wird. Während 
man einen kleinen Druck auf die Scheibchen ausübt, 
knüpft man die Fäden zusammen, und kann die ganze 
Säule zwischen den drei Stäben herausziehen und in 
eine, innen gut mit Harz überzogene Glasröhre stecken. 
Will man diese entbehren, so muss man die Säule 
selbst mit einem derartigen Ueberzug versehen. 

Dieser Ueberzug hat einen zweifachen Zweck, ein- 
mal schützt er die Papierscheiben vor dem vollständigen 
Austrocknen, was zur Folge hätte, dass die Säule un- 
wirksam wird, ferner schützt er aber auch vor einer 
Ausgleichung der Elektricitäten oder Ableitung derselben, 
welche der hohen Spannung wegen, in feuchter Luft 
leicht stattfinden würde. Dass diese beiden Fälle ein- 
treten können, beweist der Umstand, dass eine schlechte 
Säule in feuchter Luft anfangs wirksam werden kann» 
aber wieder untauglich wird, oder eine feuchte Säule 
in trockene Räume gebracht, Elektricität entwickelt, weil 
bei der äusserlichen Abtrocknung die bis dahin erfolgten 
Verluste aufgehoben werden. 

Eine Erwärmung hat auch meistens noch deshalb 
eine Hebung der Thätigkeit im Gefolge, weil in Folge 
derselben die chemische Wirksamkeit erhöht wird. Diese 
beruht hauptsächlich wohl auf einer Reduction des 
Braunsteins, doch dürfte auch, wenn unechtes Silber 
papier (Goldpapier) verwendet wird, noch die Oxydation 
des Zinks eine Rolle spielen; vielleicht erklärt dies auch, 

Hauck. Galv. Batterien. 7 
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warum solche Säulen zu Beginn kräftiger sind, aber 
ihre Wirksamkeit früher verlieren als solche, bei welchen 
edle Metalle angewendet werden, eine Erfahrung, welche 
wir wiederholt gemacht haben. 

Selbstverständlich besitzen dieseSäulen einen hohen 
inneren Widerstand; die grosse Anzahl der Elemente 
aber, welche in denselben auf Spannung verbunden sind 
(häufig 4000), geben Anlaas zur Anhäufung freier Elek- 
tricität, so dass die Pole solcher Säulen auf leichte 
Körperchen anziehend und abstossend wirken, und im 
Dunkeln ein sehr deutliches Ueberspringen elektrischer 
Funken zeigen. Diese Eigenschaft führte dazu, diese Säule 
zu verschiedenen wissenschaftlichen Spielwerken zu be- 
nutzen und ein sogenanntes Perpetuum mobile zusammen 
zu stellen. Heute macht man von der Säule in den 
Elektroskopen Gebrauch, von welchen die nach Fechner 
und Bohnenberger am verbreitetsten sind; sie dient 
auch zur Ladung der Nadel des Thonison'schen Elek- 
trometers, Apparate, deren Beschreibung einem spateren 
Bande (VIII) vorbehalten sind. 

Depolarisation durch den Sauerstoff von Säurer. 

Elemente mit Salpetersäure. Als wir die 
Erscheinungen der Strom Schwächung erklarten, machten 
wir auch folgenden Versuch: Nachdem das Smee-Ele- 
ment seine Kraft zur Hälfte eingebüsst hatte, führten 
wir an der Platin-Elektrode mittelst einer Pipette Sal- 
petersäure ein; am Ausschlage der Galvanometernadel 
merkten wir, dass sofort eine Steigerung der Strom- 
stärke stattfand. 
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B Es ist leicht einzusehen, dass man nicht auf diese 

I Weise verfahren kann, wenn man einen andaueradeo 
Strom benöthigt. 

Grove-Element. Grovegebührt das Verdienst, zu- 
erst eine ähnliche Zusamtnensteliung erfunden zu haben. 
Was wir heute unter Grove-Element kennen, sind mannig- 
fache Abänderungen der ursprünglichen Eorm. 

Fig. 27. 




Am häufigsten verbreitet wenigstent, in Deutsch- 
land, ist die von Poggendorff \oig,e&t.hlagene Zu- 
sammenstellung. Sein Element tig 27j besteht aus 
einer cylin dräschen, von der Zinkplatte umgebenen Thon- 
zelle, in welche die S-förmig gebogene Platin Elektrode i 
eingesenkt ist. Getragen wird sie durch einen Porzellan- f 
deckel, welcher zugleich dazu dient die Sauredämr*"* 
zurückzuhalten. Zur zw eck massigen Befest iguE 
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^^^^K Elektrode besitzt 
^^^^1 ein Theil der 
^^^1 doppelt geboge] 



Elektrode besitzt der Deckel einen Schlitz, durch weld^ 
Theil der Elektrode hindurchgesteckt wird; ein 
doppelt gebogener Kupferstreifen hält ihn fest. Um der 
Säure den Zutritt zu dem Kupfer zu verwehren, ist 
der Deckel mit Schwefel ausgegossen. Dadurch wird 
auch der S-Form des Platinbleches, das ja st-hr schwach 
ist, eine gewisse Beständigkeit gesichert. (Fig. 28.) 

In England, und früher auch in Deutschland, 
werden viereckige Porzellangefässe verwendet, in welchen 
eine U-förmig gebogene Zinkplatte eingesenkt ist, und 
welche Schwefelsäure enthalten. Zwischen den Schenkeln 
dieser Elektrode wird das poröse Gefäss eingeführt, 
welches rauchende Salpetersäure und die Platinplatte 
enthält. Die Elektroden zweier benachbarten Elemente 
werden unter Vermeidung von Drähten durch Klammem 
aneinander gepresst, wodurch eine schlechte Berührung 
ziemlich ausgeschlossen ist. 

Wir glauben, dass diese Zusammenstellung nicht 
nachahmenswerth ist. Die Klemmen werden von den 
Säuredämpfen, gegen welche gar kein Schutz vorhan- 
den ist, heftig angegriffen und die Zinke, welche sich 
unten am meisten abnützen, brechen am Buge. Ein 
Vorschlag Wigner's, der mit diesen Elementen viel 
gearbeitet hat, geht dahin, den Boden des Gefasses mit 
Quecksilber zu bedecken und zwei Zinkplatten in das- 
selbe einzusenken, welche auf diese Art gut verbundcB 
und beständig amalgamirt sind. 

Bei diesem Elemente, das seiner Kostspieh'gkeit 
wegen doch weniger angewendet wird und von dem 
im Allgemeinen Gleiches wie von dem später beschric- | 
benen Bunsen-EIemente gilt, wollen wir nicht längK 
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verweilen und nur noch einen Vorschlag erwähnen, der 
gemacht und ausgeführt wurde, die theuren, sich leicht 
verbiegenden Platinbleche zu umgehen. 

Die Ausführung des Vorschlages gipfelt darin, 
dass man Platin auf Porzellan einbrennt. Abgesehen 
davon, dass die Befestigung von Polstreifen schwierig 
ist, bleibt noch der grosse Widerstand, welchen die 
dünne Metallhaut bietet, zu berücksichtigen. 

Wir haben auch ganz kurz erklärt, dass die Stei- 
gerung der elektromotorischen Kraft dem Auftreten 
von zwei chemischen Vorgängen entspringt, der Auf- 
lösung des Zinkes und der Oxydation des ausgeschie- 
denen Wasserstoffgases durch die Salpetersäure. Nun 
wollen wir eingehender erörtern, wie dies zugehe. Die 
Salpetersäure [H N 0^) ist eine Verbindung von Stick- 
stoff und Sauerstoff, welche die Eigenschaft besitzt, 
leicht zu zerfallen, indem sie Sauerstoff abgiebt. Wasser- 
stoffgas verbrennt sie zu Wasser unter Bildung von 
Stickstoffoxyd {NO), welche Verbindung jedoch die 
Eigenthümlichkeit besitzt aus der Luft Sauerstoff auf- 
nehmen zu können. Hierdurch entsteht eine neue Ver- 
bindung, welche den Namen Untersalpetersäure [N 0.^) 
trägt. Dieser neue Stoff tritt in Gestalt rothbrauner 
Dämpfe auf, die einen erstickenden Geruch besitzen. 

Die Vorgänge spielen sich jedoch nicht so glatt 
ab, wie wir so eben erzählt haben, und wenn die Säure 
verdünnter geworden, das Element erschöpft ist, geht dem 
Stickstoff aller Sauerstoff verloren und es kettet sich der 
Wasserstoff an denselben an, wodurch Ammoniak entsteht. 

Dass dies geschieht, kann man sehr leicht da- 
durch nachweisen, dass man die Flüssigkeit von der- 
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Elektrode besitzt der Deckel einen Schlitz, durch welchen 
ein Theil der Elektrode hindurchgesteckt wird; ein 
doppelt gebogener Kupferstreifen hält ihn fest. Um der 
Säure den Zutritt zu dem Kupfer zu verwehren, ist 
der Deckel mit Schwefel ausgegossen. Dadurch wird 
auch der S-Form des Platinbleches, das ja sehr schwach 
ist, eine gewisse Beständigkeit gesichert. (Fig. 28.) 

In England, und früher auch in Deutschland, 
werden viereckige Porzellangefässe verwendet, in welchen 
eine U-förmig gebogene Zinkplatte eingesenkt ist, und 
welche Schwefelsäure enthalten. Zwischen den Schenkeln 
dieser Elektrode wird das poröse Gefass eingefiihrti 
welches rauchende Salpetersäure und die Platinplatte 
enthält. Die Elektroden zweier benachbarten Elemente 
werden unter Vermeidung von Drähten durch Klammem 
aneinander gepresst, wodurch eine schlechte Berührung 
ziemlich ausgeschlossen ist. 

Wir glauben, dass diese Zusammenstellung nicht 
nachahmenswerth ist. Die Klemmen werden von den 
Säuredämpfen, gegen welche gar kein Schutz vorhan- 
den ist, heftig angegriffen und die Zinke, welche sich 
unten am meisten abnützen, brechen am Buge. Ein 
Vorschlag Wigner's, der mit diesen Elementen viel 
gearbeitet hat, geht dahin, den Boden des Gefasses mit 
Quecksilber zu bedecken und zwei Zinkplatten in das- 
selbe einzusenken, welche auf diese Art gut verbunden 
und beständig amalgamirt sind. 

Bei diesem Elemente, das seiner Kostspieligkeit 
wegen doch weniger angewendet wird und von dem 
im Allgemeinen Gleiches wie von dem später beschrie- 
benen Bunsen- Elemente gilt, wollen wir nicht länger 
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verweilen und nur noch einen Vorschlag erwähnen, der 
gemacht und ausgeführt wurde, die theuren, sich leicht 
verbiegenden Platinbleche zu umgehen. 

Die Ausführung des Vorschlages gipfelt darin, 
dass man Platin auf Porzellan einbrennt. Abgesehen 
davon, dass die Befestigung von Polstreifen schwierig 
ist, bleibt noch der grosse Widerstand, welchen die 
dünne Metallhaut bietet, zu berücksichtigen. 

Wir haben auch ganz kurz erklärt, dass die Stei- 
gerung der elektromotorischen Kraft dem Auftreten 
von zwei chemischen Vorgängen entspringt, der Auf- 
lösung des Zinkes und der Oxydation des ausgeschie- 
denen Wasserstoffgases durch die Salpetersäure. Nun 
wollen wir eingehender erörtern, wie dies zugehe. Die 
Salpetersäure {HNO^) ist eine Verbindung von Stick- 
stoff und Sauerstoff, welche die Eigenschaft besitzt, 
leicht zu zerfallen, indem sie Sauerstoff abgiebt. Wasser- 
stoffgas verbrennt sie zu Wasser unter Bildung von 
Stickstoffoxyd [NO), welche Verbindung jedoch die 
Eigenthümlichkeit besitzt aus der Luft Sauerstoff auf- 
nehmen zu können. Hierdurch entsteht eine neue Ver- 
bindung, welche den Namen Untersalpetersäure [N O.2) 
trägt. Dieser neue Stoff tritt in Gestalt rothbrauner 
Dämpfe auf, die einen erstickenden Geruch besitzen. 

Die Vorgänge spielen sich jedoch nicht so glatt 
ab, wie wir so eben erzählt haben, und wenn die Säure 
verdünnter geworden, das Element erschöpft ist, geht dem 
Stickstoff aller Sauerstoff verloren und es kettet sich der 
Wasserstoff an denselben an, wodurch Ammoniak entsteht. 

Dass dies geschieht, kann man sehr leicht da- 
durch nachweisen, dass man die Flüssigkeit von der- 
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[ tfode einen gegossenen Zinkklotz von kreuzförmigem 
[ Querschnitt; ein voller Cylinder wäre wegen seiner 
[ Schwere der Thonzelle gefahrlich, auch würde er den 
I Raum für die Schwefelsäure zu sehr verringern. Am 
I besten sind wohl Hohlcylinder aus Blech; sie sind aus 
' Gründen, die wir auf Seite 79 angegeben haben, den 
igossenen vorzuziehen. Diese Hohlcylinder werden 
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durch Biegen oder t-mrollLn \oti erwärmtem, i Mffl. 
starkem Zmkblech hergestellt und mit angenieteten 
und dann noch gtlotheten Ab Jeitungs st reifen versehea, 
welche in Drähte auslaufen oder am Ende mit Schlitzen 
versehen sind. Vortheilhafter ist es jedoch, statt Streifen 
oder Drähte anzunieten, selbe mit Hilfe von Klemmen 
zu befestigen, wie Fig. 30 zeigt. 

Wer nur einige Male mit derlei Elementen ge- 
arbeitet hat, der wird wohl unserer Ansicht beistimmen, 
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denn diese Polstreifen sind sehr hinderlich, wenn es 
sich darum handelt, die Zinke zu amalgamiren; das 
Quecksilber selbst zerstört die innige Verbindung, löst 
das Zinn auf. Ferner bekommen die Zinke in der Nähe 
der Streifen sehr bald Löcher, was theilweise dem 
Umstände zuzuschreiben ist, dass ja das Zink und 
Kupfer ein geschlossenes Element bilden. Aber auch 
dann, wenn man die Zinke so hoch macht, dass die 
Verbindungsstelle nicht von der Säure beriihrt werden 
kann, was aber eine grosse Zinkverachwendung ver- 
anlasst, werden die Stellen in der Nähe der Ableitungs- 
streifen stärker angegriffen. Auch bieten die Streifen 
beim Verpacken und Aufschichten ein böses Hinderniss. 
Abgesehen davon, dass bei Anwendung von Klemmen 
alle diese Nachtheile vermieden werden, geniesst man 
den grossen Vort heil, dass man die Zinke stürzen kann 
wenn sie, was immer früher geschieht, unten stark ab 
genützt sind; man kann afeo die Zinke besser aus- 
brauchen. Auch lassen sich die Klemmen mit ihren 
Drähten oder Streifen besser blank erhalten und reinigen, 
als wenn man immer den schweren Zinkcylinder mit 
in die Hand nehmen muss. 

Heute ist die sogenannte franzosische Form der 
Bunsen- Elemente (Fig. 30) am verbreitetsten und wob! 
■mit einigem Rechte, wie wir bald sehen werden. Ein 
Glas- oder Stein gutgefäss (Thon mit Glasurüberzug ist 
zu vermeiden, weil, wenn dieser, was bald geschieht, 
zerstört ist, das Gefäss säuredurchiässig wird), das wegen 
seiner geringen Zerbrechlichkeit vorzuziehen ist, aber 
den grossen Fehler, undurchsichtig zu sein, besitzt, 
enthält die verdünnte Schwefelsäure, den Zinkcylinder 
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und in dessen Hohlraum eine Thonzelle, in welcher 
Salpetersäure eingefüllt und die Kohlenelektrode C ein- 
gesenkt ist. Die negative Elektrode hat einen recht- 
eckigen Querschnitt und ist aus Retortenkohl enstiickcn 
herausgeschnitten, besitzt also meist eine grosse Leitungs- 
fähigkeit und kann durch eine anschraubbare Klemme 
auf sehr einfache Weise mit der nächsten Elektrode 
verbunden werden. Eine zweckmässige Anordnung ist ■ 
in Figur 30 vorgeführt. 

Die Zelle, welche ziemlich porös sein muss, darciit 
der Widerstand nicht gar zu hoch wird, soll den Zink- 
cylinder überragen, der letztere so weit sein, dass die 
eine Backe der Klemmschraube genügend Platz hat 
und die Schwefelsäure sich rasch genug erneuern kann. 
Die Kohle muss wieder ein gutes Stück länger als die 
Zelle sein, damit die Klemme nicht zu sehr von den 
Säuredämpfen und der aufsteigenden Salpetersäure an- 
gegriffen wird. Es ist zweckmässig, wenn die Zink- 
klemme mit der Kohlenklemme durch einen bieg- 
samen Biechstreifen verbunden ist, weil man dann 
nicht mit zu vielen Stücken und Verbindungs- 
stellen zu thun hat. Dies ist aber nur dann vortheilhaft, 
wenn alle Stücke der Batterie gleichförmig sind, sonst 
ist es vorzuziehen, wenn ein Draht an der Zinkklemme 
befestigt ist, weil man es so in seiner Gewalt hat, der 
Kohle durch den Draht in der Zelle eine lothrechte 
Stellung zu geben. Zwischen der Schraube und der Kohle 
wird ein Kupferplättchen eingelegt oder ist ein solches 
beweglich an der Klemme befestigt, was weit bequemer ist 

Die Klemmentheile, welche an Zink und Kohle 
anliegen, müssen vor dem Gebrauch entweder ( 



tweder durch | 
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Abbeizen, oder um Schraube und Gewinde zu schonen, 
mit einer feinen Feile gereinigt werden, denn eine einzige 
schlechte Berührungsstelle kann zu einer bedeutenden 
Strom Schwächung Anlass geben. 

Eine der wichtigsten Vorbereitungen, welche der 
Zusammenstellung einer Säule ausser der Reinigung 
aller Contactstellen vorausgehen nnuss, ist die sorgfaltige 
Amalgam irung der Zinkcylinder. 

Von den verschiedenen Vorschriften, welche in 
Bezug auf eine Erleichterung' dieser Arbeit gegeben 
werden, wollen wir jene anführen, die uns die zweck- 
mässigsten zu sein scheinen. 

Kommt es nicht darauf an, dass besonders 
sparsam mit dem Quecksilber umgegangen werden 
muss, oder besser gesagt, kann man sich eine grössere 
Menge ausschliesslich zum Amalgamiren bestimmten 
Quecksilbers auf die Seite stellen, so ist folgendes Ver- 
fahren zu empfehlen. 

In ein starkes Glasgefass wird so viel Quecksilber 
eingefüllt, dass selbes bis über die halbe Höhe des 
Zinkcylinders reicht, wenn selber eingetaucht ist. Auf 
das Quecksilber giesst man eine Schichte von Chlor- 
wasserstoffsäure und taucht den Cylinder unter, der 
sofort innen und aussen spiegelblank wird. Man zieht 
ihn heraus, stürzt ihn und stellt ihn sodann in ein 
Gefass mit Wasser, damit die Salzsäure abgespült 
wird und das abtropfende Quecksilber sich sammeln kann. 

Wer die allerdings stechenden Dämpfe der Salz- 
säure scheut, kann sich einer Mischung von 1 Raum- 
theil Schwefelsäure und 10 Raumtheilen Wasser bedienen. 
Das Beizen mit dieser Flüssigkeit erfolgt jedoch nicht 
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SO rasch, weshalb man selbe in ein besonderes Gefäss 
g-iessen muss, in welches dann auch die Zinkcylinder 
gestellt werden, ehe man sie in das Quecksilber taucht; 
hiebe! verfährt man so, dass man 3 — 4 Cylinder nach 
einander in die Wanne bringt und so oft einer heraus- 
genommen wird, den ältesten nimmt und den Zweit- 
ältesten stürzt, da man sie ja nicht ganz in die Schwefel- 
säure untertauchen lässt; so oft einer herausgenommen 
wurde, wird wieder ein frischer eingesetzt. Bei 
gung dieses Vorganges sind alle eine gleich lange Zeit 
der Beizung ausgesetzt. 

Will man Quecksilber sparen, so bedarf man einer 
besonderen gusseisernen, emaillirten Wanne, welche 
dem Zinkcylinder entsprechend eine halbcylindrige 
Gestalt hat. Der Zinkcylinder wird so hinein; 
dass seine Spalte nach abwärts kommt, was das Efc- 
dringen des Quecksilbers befördert, und sodann so längs 

I um seine Axe gedreht, bis die hinenfläche amalgamiit 

ist. Sodann zieht man ihn schief herau.s, damit das 

I Quecksilber abtropfen kann, dreht die Spalte nack 

aufwärts, damit am Wege zur Wanne^ in welcher die 
Cylinder aufgestapelt werden, trotzdem man ihn waj- 

' recht hält, kein Quecksilber abrinnt. 

Man kommt auch mit wenig Quecksilber atß, 
wenn man in den cylindrischen Hohlraum eines G* 
fässes einen Holzcylinder einführt und durch 
pressen das Quecksilber zum Hinaufsteigen bringt, 
wenn man sich durch Ineinanderkitten zweier cyf 
scher Gläser einen Ringhohlraum verschafft. 

Sehr mühselig ist das sonst eingehaltene Ved 

f ren, das Quecksilber anzureiben, indem man 
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Filz umwundenen Holzstab in Salzsäure taucht, die 
Höhlung benetzt, Quecksilber auftropft und dann mit 
dem Filzlappen verreibt. 

Ganz ungenügend ist das Amalgamiren durch 
Eintauchen in eine Quecksilberlösung, wie an vielen 
Orten empfohlen wird, höchstens kann man dieses Ein- 
tauchen in Quecksilberlösung dem Amalgamiren statt 
des Beizens vorausgehen lassen. Eine solche Lösung 
wird bereitet, indem man Quecksilber unter Erwär- 
mung in Königswasser löst und nach erfolgter Sättigung 
eine der Flüssigkeit gleiche Menge Salzsäure zusetzt. 

Das Verhältniss ist ungefähr folgendes: 100 Gr 
Quecksilber und 500 Gr. eines Gemisches aus 1 Th. 
Salpetersäure, 2 Th. Salzsäure. 

Zweckmässig ist es, das Amalgamiren kurz vor 
dem Gebrauche vorzunehmen, weil sich sonst eine Haut 
von Zinkcarbonat (kohlensaurem Zink) bildet, die 
ein starkes Aufbrausen hervorruft, wenn die Cylinder 
in die Schwefelsäure getaucht werden, wodurch Säure 
mitgerissen und die Gläser aussen benetzt werden. 

Waren die Cylinder gut amalgamirt, so genügt 
fiir diesen Fall das Eintauchen in die Amalgamirflüssig- 
keit und gutes Abspülen. 

Zweckmässiges Füllen und Entleeren einer 

grösseren Säule. 

Handelt es sich darum, eine Säule schnell und 
zweckmässig aufzustellen und allen Stromverlusten 
Äiöglichst vorzubeugen, so ist es nothwendig, gewisse 
Vorsichtsmassregeln anzuwenden. 
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Der Ort, wo sie Platz finden soll, muss trocken, 
vor Regen geschützt, nicht der Sonne und Hitze aus- 
gesetzt sein, die Temperatur darf jedoch auch nicht 
vieleGrade unter Null gehen. 

Trockene Bretter, besser noch glasirte Thon- 
platten, oder, wie Wigner vorschlägt, Glasstäbe, welche 
etwa verschütteter Säure abzurinnen gestatten, sollen 
den Gefässen zur Unterlage dienen. 

Diese selbst stellt man in 1 oder 2 Reihen auf; 
ersteres oder, wenn Platz vorhanden, ein Aufstellen im 
Kreise oder Viereck ist vorzuziehen; kann man jedoch 
von beiden Seiten zukommen, so genügt das Aufstellen 
in 2 Reihen, was den Vortheil hat, dass sich die Polenden 
nebeneinander befinden, was aber auch wieder, wenn die 
Gläser nicht trocken sind, zu Stromverlusten fuhren kann. 

Jedes Gefäss versieht man, ehe man es an seinen 
Platz stellt, mit seiner Zinkelektrode, Thonzelle undKohle 
sammt Klemme, welche man sofort mit dem Zink des 
vorhergehenden Elements verbindet. Stellt man zuerst 
in Reihen auf und hält die Abstände nicht Sorgfalt^ 
ein, so muss man lange hin- und herrücken. Vollkom- 
men abzurathen ist aber davon, die Verbindungen erst 
nach dem Füllen herzustellen; abgesehen davon, dass 
man dann die Gefässe schlechter in den richtigen Ab- 
stand bringt ohne etwas zu verschütten, hat man den 
Uebelstand hinzunehmen, dass man die Dämpfe der 
Säuren einathmen muss, wenn man sich über die Ele- 
mente beugt. 

Darauf darf nicht vergessen werden, dass alle 
Klemmen und Verbindungsdrähte eine das Füllen nicht 
behindernde Stellung bekommen. 
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Ist alles wie beschrieben vorgerichtet, so beginnt 
man mit dem Einfüllen der Salpetersäure, welche Arbeit 
so rasch als möglich vollendet werden soll, damit alle 
Zellen gleichmässig durchfeuchtet sind, wenn mit dem 
Eingiessen der verdünnten Schwefelsäure begonnen 
wird. Beide Säuren füllt man mit Hilfe eines Glaskruges 
und eines Trichters ein, auch kann man sich eines 
Hebers bedienen, dessen Beschreibung wir dem Werke 
von A. Niaudet (deutsch vom Verfasser) entnehmen. 

»Ein Kautschukschlauch trägt an einem Ende einen 
Ansatz aus Glas oder Hartgummi, welcher flachgedrückt 
sein soll, um ihn leicht zwischen das Zink und die Ge- 
fasswand einführen zu können. Am anderen Ende des 
Kautschukschlauches sitzt ein Gummiansatz, an wel- 
chem eine starke Bleischeibe befestigt ist, um durch 
ihr Gewicht ein Herabsinken dieses Schlauchendes bis 
auf den Boden des Gefässes, welches die einzufüllende 
Flüssigkeit enthält, zu veranlassen; damit der Ausfluss 
der Flüssigkeit nicht zu langsam vor sich gehe, ist 
nothwendig, dass dieses Gefäss ungefähr um einen 
Meter höher steht als die Elemente. Man hält den 
Kautschukschlauch, ganz nahe seinem Ende, in der 
Hand, um durch einen Fingerdruck das Ausströmen 
beendigen zu können, ein Nachlassen des Druckes hat 
ein neues Ausfliessen zur Folge. Auf diese Weise er- 
spart man einen Hahn und kann, durch angemessenen 
Druck, die Stärke des Strahles regeln und die Gefässe 
bis auf einige Mm. gleich einfüllen. 

Das Anfüllen des Schlauches kann so geschehen, 
wie es Bernier angiebt, indem man die zwei Enden 
des Hebers, welche sonst herabhängen, in der Hand 
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aufrecht hält und in eine Mündung Wasser 
bis dieses an dem zweiten Ende austritt, worauf man 
den so gefüllten Heber in das Gefäss mit der Kure 
senkt, den Finger entfernt und einige Zeit den Heber 
spielen lässt, damit das Wasser, das er enthält, aus- 
fiiesst. Nachdem die Füllung geschehen ist, muss man 
den Schlauch reinigen, was am besten mit Wasser, das 
etwas Ammoniak enthält, geschieht, weil er dadurch 
lange zur Benutzung geeignet bleibt. 

Auch verschiedene Pumpen sind zu diesem Zwecke 
schon zusammengestellt worden, hier wollen wir nur 
iene beschreiben, welche 1878 auf der Pariser Aus- 
stellung zu sehen war. 

Schwedoff, der Erfinder, versieht eine Holz walze 
mit Eisenstiften, die in einer Spirale angeordnet and 
Unter jedem Stift liegt eine bewegliche Taste, und 
unter allen Tasten geht ein Kautschuk schlauch hindurch. 
Wird an der Walze gedreht, so pressen die Tanten 
den Schlauch nach und nach zusammen. Da sich nun 
derselbe vermöge seiner Federkraft wieder öffnet, ent- 
steht, sobald der Stift die Taste verlässt, eine Saug- 
wirkung, die eine andauernde ist, da eine Taste der 
andern folgt, und da die letzte sich hebt, wenn wieder 
die erste niedergedrückt wird, so muss die aufgesaugte 
Flüssigkeit vorwärts geschoben werden.« 

Indem man nun das eine Ende des Schlaudiea 
in die Zelle steckt, das andere zu dem Aufbewahrung* 
gefäss führt, kann eine Füllung oder Entleerung der 
ersteren in einer Viertelstunde vollführt werden, wenn 
man etwa 50 Elemente vor sich hat, je nachdem schneil 
oder langsam gedreht wird. 
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Muss ZU einer bestimmten Zeit die Säule in 
voller Wirkung sein, so ist es nothwendig, selbe eine 
oder zwei Stunden vorher zusammenzustellen, früher 
oder später, je nachdem die Zellen mehr oder minder 
porös oder gebraucht sind. Enthalten die Zellen noch 
Säurereste, so genügt oft sogar eine Viertelstunde. 

Hat die Säule ihren Dienst geleistet, der meist 
spät in der Nacht von ihr gefordert wird, so geht 
man an das sofortige Zerlegen derselben, denn jeder 
Augenblick bringt eine Abnützung der Säure und der 
Zinke mit sich. Um mit dieser Arbeit so schnell als 
möglich fertig zu werden, ist es gleichfalls nothwendig, 
selbe nach einem gewissen Plane zu vollführen." 

Zwei Gefässe vor Allem werden mit reinem 
Wasser gefüllt, ein grosses für die Zinke, ein kleines 
für die Klemmen, welche zuerst gelöst und abgenom- 
men werden. Die Zellen kann man sammt den Kohlen 
herausnehmen, in Gläser stellen, welche ein wenig weiter 
sind, und in einen Kasten mit einem gut schliessenden 
Deckel geben, oder es werden die Kohlen heraus- 
genommen, zum Abtropfen in eine Tasse gestellt und 
die Zellen entleert 

Das beliebte Auswaschen von Zelle und Kohle 
soll unbedingt unterbleiben und nur stattfinden, wenn 
gar kein Raum zur Aufbewahrung vorhanden ist und 
Säuredämpfe vermieden werden müssen. 

Einem Trocknen der Zellen ohne Auswaschen ist 
zu widerrathen, weil die sich bildenden Zinkvitriolkry- 
stalle die Poren erfüllen und so die Zelle mürbe machen 
würden. Es ist zweckmässig, die Salpetersäure deshalb 
nicht auszuwaschen, oder besser gesagt, durch Was^ 

Hauck. Galv. Batterien. Q 
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ZU ersetzen, weil dadurch einer Verdünnung der Salpct«^ 
säure vorgebeugt wird; es ist auch besser, eine Kohle 
und Zelle zu haben, deren Poren mit Säure gefüllt sind, 
weil man dann nicht so lange warten muss, bis die 
Säule den Höhepunkt ihrer Leistung erreicht. 

Hat man die Zellen mit Hilfe der Pumpe, des 
Hebers oder auch durch Eingiessen in den Trichter 
entleert, so ist die dringendste Arbeit geleistet, aber 
auch die unangenehmste, weil sich gerade während 
derselben die meisten Säuredämpfe entwickeln, deren 
Einathmung sehr sorgfältig vermieden werden muss. 

Die Schwefelsäure aufzubewahren empfiehlt sich 
nicht; sie kann übrigens ohne Nachtheil die Nacht über 
in den Gefässen bleiben. 

Des andern Tages ist die erste Arbeit das Aus- 
giesscn der Schwefelsäure, das Waschen der Gefässe, 
Trocknen der Zinke und Klemmen. Das letztere 
geschieht mit Hilfe von Holzspänen. 
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Die Salpetersäure kann nochmals gebraucht werden, 
besonders ohne Nacht heil, wenn man etwas frische I 
Säure zusetzt. Dies kann auch noch ein zweites, ja 
drittesMal geschehen. Hat man aber Abnehmer — und 
manche Geschäfte können diese Säure recht gut ge- ' 
brauchen — so thut man besser stets frische Säure und 
zwar 40" B. zu nehmen. 

Ein anderes Mittel, die Salpetersäure wieder | 
kräftiger zu machen, besteht darin, dass man ihr un- ] 
verdünnte englische Schwefelsäure zusetzt. Diese wiikt g 
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rwasserentziehend, wodurch die Salpetersäure wieder 
ihre leichte Zersetzbarkeit erlangt. Man gelangt auf 

I diese Art dazu, die Salpetersäure viel besser aus- 
nützen zu können, denn die Schwefelsäure ist fähig, 

I einer ihr gleichen Raummenge Salpetersäure das Wasser 

' zu entziehen; nur kann wiederum unter gewissen Um- 
ständen dadurch eine Steigerung des inneren Wider- 
standes eintreten, denn die Leitungsfahigkeit der Schwefel- 
säure istjenach ihrer Dichte sehr verschieden, undschliess- 
lich ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass ja die Salpeter- 
säure auch verdünnt wird, oder besser gesagt, auf einen 
Raumtheil Flüssigkeit weniger wirksame TheÜe kommen. 
Leroux, der schon 1853*) diesen Gegenstand 
untersucht hat, fand, dass man statt Salpetersäure 
enghsche Schwefelsäure benutzen könne, der '/jo ^'^ 'Au 
Salpetersäure zugesetzt ist. 

Schönbein schlug vor, der Salpetersäure '/s Theii 
Schwefelsäure zuzusetzen, und Wigner endlich ver- 
wendet ein Gemisch von 2 Theilen Salpetersäure 
{1-36 spec. Gew.) und 5 Theilen Schwefelsäure {1'45 

I spec. Gew.). Wird ein 4 bis 5 Stunden dauernder Dienst 
verlangt, so ist es nothwendig, 3'/^ Theile Salpeter- 

' säure anzuwenden. Dieser Vorschlag bezieht sich auf 
Grove-Elemente und jener Schönbein's auf JEisenele- 
mente; wir glauben aber, dass die angegebenen Vor- 
theiie der Mischungen auch Kohlenelementen zugute 
kommen. Wir werden später noch andere Mischungen 

, kennen lernen, welche jedoch nur zu dem Zwecke her- 

I gestellt wurden, die Nitryldämpfe zu beseitigen. 

Die verdünnte Schwefelsäure wird bereitet. Indem 

man 8 — 12 Gewichtstheile englischer Schwefelsäure 

•) Niaüdet. 
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mit 100 Theilen Wasser mischt. Weiter unten werden 
wir angeben, auf welche Art man bequem die Mischung 
vornehmen kann, ohne Wage und Gewichte zur Hilfe 
nehmen zu müssen. Wigner gibt an, dass man auf 
einen Raumtheil Säure 6 Theile Wasser nehmen soll. 
Man nimmt von der 66" Säure 1 Theil auf 11 Theile 
Wasser. 

Gesetzt wir hatten 60 Elemente mit Säure zu 
versehen, so giessen wir in ein zusammengesetztes 
Element Wasser bis zur geeigneten Höhe, nehmen dann 
Zelle und Zink heraus und machen an dem Glase ein 
Merkzeichen; gewöhnlich ist das Glas halb voll. Nun 
giesst man in eine Holzwanne 55 Mal die Wassermenge 
bis zur Marke und 5 Mal das Gefäss bis eben dahin, 
mit Schwefelsäure gefüllt. Hierbei ist die Vorsicht zu 
gebrauchen, die Schwefelsäure langsam und in einem 
dünnen Strahle ausfliessen zu lassen. Man vertheilt 
durch Hin- und HerTühren des Glases die Schwefelsäure 
über das ganze Gefäss und rührt dabei niit einem Holz- 
oder Glasstabe um, was besonders nothwendig ist, wenn 
man ein Mischgefäss aus Glas benützt; es kann auch, 
wenn nichts anderes zur Hand ist, eine der amalga- 
mirten Zinkelektroden benützt werden. 

Es ist gerade nicht besonders schädlich, die warme 
Flüssigkeit zu verwenden, besser jedoch ist es, die 
Flüssigkeit auskühlen und ruhen zu lassen, weil sich 
Rleisulfat absetzt; auch steigen Dämpfe auf, die un- 
nöthiger Weise die Gefässe mit Feuchtigkeit beschlagen, 
diese also leitend machen; nicht zu vergessen, 
Glasgefässe zuweilen springen, wenn sie raschen ' 
ratu ränderungen ausgesetzt werden. 



ssen , dass | 
len Tempe- 



Depolarisation durch den Sauersloff von Sauren. U7 

Faure-EIement. Wir haben schon bei den Zinli- 
Kohlen-Elementen (Seite 55) erwiihnt, dass es genügt, 
den Kohlency linder mit einer Höhlung zu versehen, 
in welche man Salpetersäure giessen kann. Hierbei 
entgeht man der Anwendung einer Zelle gänzlich. Das 
Element ist aber nicht lange constant, weil der Salpeter-. 
säure-Vorrath gering ist. Faure nun hat in gleicher 
Absicht die Kohlenelektrode hohl, flaschenformig ge- 
staltet und zwar selbe aus einem Gemenge von Graphit 
und Thon hergestellt. Der Stöpsel besteht aus paraffi- 
nirfer Retortenkohle, von ihm aus geht der Poldraht. 
Später werden wir eine sehr ähnliche Form der Ele- 
mente, die Stöhrer schon früher erdacht hat, kennen 
lernen. Diese Elektrode steht innerhalb eines Zink- 
cylindersin verdünnter Schwefelsäure, die Flasche selbst 
enthält concentrirte Salpetersäure, oberhalb welcher man 
einen kleinen Raum für die Dämpfe frei lässt, Faure 
behauptet, sein Element hätte ausser dem Umstände, 
dass es nicht so viele Dämpfe entwickelt, den Vortheil, 
die Salpetersäure besser auszunützen, auch sei bei ihm 
die Depolarisation eine bessere, weil der Druck der 
Gase die Säure in die Poren treibe. 

Die elektromotorische Kraft soll 7ni <^^i' ^'"^^ 
Grove-Elementes sein und ein Element vom Inhalte 
eines Viertelliters einen Platindraht 10 Stunden lang 
weissglühend erhalten. 

Es ist kaum fraglich, dass die auf diese Weise 
hergestellten Elektroden minder porös und minder 
leitungsfähig sind, denn der poröse Theil derselben 
leitet eben nicht und der leitende Theil ist nicht porös. 
Dies ist vielleicht der Hauptvorwurf, welchen man gegen 
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form hängen in einem Kupferkorb, der zugleich zur 
Stromableitunij dient, und auf die porösen Zellen wird 
eine Art Füllflasche aufgesetzt, welche ein Gemisch aus 
salpetersaurem Natrium und Schwefelsäure enthält. Wir 
dürfen nicht unterlassen anzugeben, dass derlei noch 
sinnreichere Anordnungen zum bequemen Füllen und 
Entleeren der Bunsen-EIemente schon vielfach ersonnen 
sind; besonders hervorheben wollen wir in dieser Be- 
ziehung die Säule, welche wir Vorjahren bei Professor 
Jedlik in Thätigkeit gesehen haben. In der Pariser 
elektrischen Ausstellung stand eine Tommasi-Säule in 
Verwendung. Die Elemente bestanden aus geraden 
Töpfen, die unten beiderseits tubulirt waren; in denselben 
befand sich eine doppelt so hohe Zelle, welche die 
Kohle und neben dieser ein poröses Gefäss mit der 
genannten Mischung enthielt, selbes ruhte auf einem 
kleinen Sockel, der bis in die Höhe der Zinkringe reichte, 
die ebenfalls in einem Kupferkorbe lagen, was gerade 
nicht sehr vortheilhaft sein dürfte. Die poröse Zelle 
war geschlossen und ragte nur der Hals des Vorraths- 
gefässes heraus. 

Eisen-Element. Die Eigenschaft des Eisens, in 
concentrirter Salpetersäure einen gewissen Zustand an- 
zunehmen, den man den »passivent nennt, deshalb so, 
weit es dann von der Salpetersäure nicht aufgelöst 
wird, hat schon vor geraumer Zeit Hawkins (Phil. 
Mag. Bd. XVI, S. 115, 1840). Poggendorff (s. d. 
Annalen, Bd. LIV, S. 430, 18411. Schönbein (Pog- 
gend. Ann., Bd. LVII., S. 36, 1842) bewogen, dieses 
Metall statt Platin im Grove-Elemente zu benutzen. 



Depolarisation durch den Sauerstoff von Säuren. 121 

Schönbein stellte eine Thonzelle, welche 
dünnte Schwefelsäure und den Zinkcj'linder enthielt, 
in Guasetsentöpfe, die mit einem Gemisch aus '/j Schwefel- 
säure und ^/g Salpetersäure gefüllt waren. Welchen | 
Nutzen der Zusatz von Schwefelsäure gewährt, haben 
wir schon auf Seite 115 besprochen, er ist hier r 
besonders deshalb gerechtfertigt, weil ja die Sal- 
petersäure, sobald sie verdünnter wird, das Eisen angreift. 

Callan, Professor zu Maynooth in Irland, stellte 
Versuche mit einer Kette von 577 Elementen an, und 
erhielt einen Lichtbogen von 125 Mm. Unter seinem 
Namen sind diese Elemente besonders in Oesterreich 
verbreitet. 

Sie bestehen aus einem Gefäss aus Thon oder 
Glas, in welchem sich die verdünnte Schwefelsäure und 
der Zinkcylinder befinden; letzterer nimmt die Thon- 
zelle auf, welche mit Salpetersäure gefüllt ist und die 
Eisenelektrode enthält. Diese hat einen kreuzförmigen 
Querschnitt und ist mit einer cylindri sehen Verlängerung 
versehen, die eine Schraube zur Befestigung der Pol- 
drähte trägt. 

Die Vortheile, welche diese Elemente bieten, sind 



1. Die Anschaffungskosten sind geringer als jene 
der Grove- und Bunsen-Elemente. 

2. Die Elektrode besitzt den Platin- und Kohlen- 
Elektroden gegenüber eine grosse Festigkeit. 

3. Der Widerstand in der Elektrode ist geringer 
und die Berührungss teilen können leicht gereinigt werden; 
es herrscht kein Widerstand an der Befestigungsstelle , 
der Poldrähte. 
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4. Die Elektroden halten keine Salpetersäure 
zurück, was sowohl sparsam ist, als auch den lästigen 
Säuregeruch beseitigt. 

Ein Nachtheil ist das grosse Gewicht der Elek- 
troden, in Folge dessen es leicht geschehen kann, dass 
Zellen zerschlagen werden, und die Aufmerksamkeit, 
welche man der Säule schenken muss, wenn sie längere 
Zeit thätig bleibt, damit man ein Element, in welchem 
das Eisen activ geworden ist, d. h. von der Säure an- 
gegriffen wird, schleunigst ausschalten kann; übrigens 
haben wir diese Gefahr kaum grösser gefunden, als 
bei einer Säule aus Bunsen-Elementen. 

Dieser Fehler ist sehr verringert in Uelsmann's 
Eisen-Element, welches sich von dem eben beschriebenen 
dadurch unterscheidet, dass die negative Elektrode aus 
Siliciumeisen besteht, d. h. aus einem Gusseisen, dem 
etwas Silicium beigemengt ist. 

Wie die nachfolgende Tafel auch zeigt, nehmen 
die elektromotorischen Kräfte beider Elemente ziemlich 
gleichförmig ab, bis der Gehalt an Salpetersäure unter 30% 
sinkt, bei welchem Punkte starke Schwankungen eintreten. 
2-5% weiter sinkt die elektromotorische Kraft des Callan- 
Elementes bei gleichzeitigem Activwerden der Eisen- 
elektrode unter 1 Daniel!. 

Wir geben im Nachfolgenden eine Zusammen- 
stellung, welche wir der Zeitschrift für angewandte 
Elektricitätslehre (III. Bd., Nr.4,S. 78, 1881) entlehnt haben. 

Diese Tafel zeigt, dass die Elektridtätsentwicklung 
nicht geringer ist als bei der gewöhnlichen Eisen- 
elektrode. 
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Salpetersäure 


Elektromotorische Kraft 
Daniell — 1 


Unterschied 


Proc. 


Specif. Gew. 


Siliciumeisen 


Gusseisen 


56 
50 
40 
30 
20 
17-5 
15 
15 
15 
12-5 
10 
10 
5 


1-46 

1-425 

1-365 

1-27 

1185 

116 

1-135 

1-135 

1-10 

1-085 

1-085 

1-04 


1-700 
1-688 
1-670 
1-648 
1-566 

<1 
0-784 

> 1 
1-545 

1-470 

< 1 
0-540 

0514 


1-703 
1-693 
1-673 
1-638 

activ 


0-003 

0005 

0003 

+ 0010 



Das Element mit der Siliciumeisen-Elektrode wird, 
zwar gleichfalls schwächer, doch treten Unregelmässig- 
keiten erst ein, wenn der Säuregehalt auf 17'57o ge- 
sunken ist. Bei 157o sinkt die elektromotorische Kraft 
auf 0*784 Daniell, steigt bei weitergehender Ver- 
dünnung plötzlich auf 1-545, geht aber bei 13*57o ^"f 
1-470 herab. 

Eine Gasentwicklung konnte nur bei 17'57o wahr- 
genommen werden. 

Aus dem Allen kann man den Schluss ziehen, 
dass diese Elektrode eine Mehrausnützung der Säure 
um 10% gestattet, und ein Ueberlaufen derselben infolge 
stürmischer Gasentwicklung nicht zu befürchten steht. 



Callan-Element. Unter diesem Namen ist femer 
auch eine Abänderung des Grove-Elementes bekannt, 
welche statt Platin nur platinirte Bleielektroden enthält. 
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Bei dieser Zusammenstellung' taucht die negative 
Elektrode in ein Gemenge von 2 GewichtstheUen engli- 
scher Schwefelsäure, l Theil Salpetersäure und 1 Thei! 
gesättigter Salpeterlosung. 

Poggendorff hat gefunden, dass der Salpeter- 
zusatz, weil ja nur verdünnend wirkend, über- 
ßüssig ist, und dieses Element, wenn es mit einem 
Gemisch aus 2 Theilen Schwefelsäure und 1 Theil 
Salpetersäure [Dichte =^ 1"34) gespeist wird, oder Sal- 
petersäure von derselben Dichte enthält, stärker als ein 
Grove-EIement wirke. (Poggendorff, Bd. LXXIV. 
S. 495, 1847.) 

Arsonval-Elemente. Einer sehr lehrreichen Ab- 
handlung über die galv. Elemente, welche Dr. A. d'Ar- 
sonval in »La lumi^re electrique« veröffentlichte, ent- 
nehmen wir folgende Vorschläge, die wir zu berück- 
sichtigen besonders jenen empfehlen, welche sich mit 
Verbesserungen galv. Elemente befassen. Gewöhnlich 
wird englische Schwefelsäure verwendet, die zwar 
möglichst wenig Arsen enthält, wenn sie aus Schwefel 
bereitet ist, aber den Fehler besitzt, Bleisulfat in das 
Element einzufiihren. 

Arsonval hat daran gedacht, die gewöhnhche 
Schwefelsäure derart zu reinigen, dass selbe verwendet 
werden kann, und ist dabei auf einen sehr einfachen 
Kunstgriff gekommen. 

Er giesst nämlich 4 — 5 Kbcm. Brennöl auf einen 
Liter Schwefelsäure, wodurch sich Glycerin-Schwefel- 
säure bildet und alle fremden Stoffe (Arsen, Blei et& rte.) 
als Seifen gefällt werden. 
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Dieses Verfahren bietet noch den Vortheil, dass 
die Zinke sich leichter amalgamiren, das Quecksilber 
nicht abtropfen lassen und bei offenem Stromkreis gxr 
nicht angegriffen werden. 

Während ein amalgamirter Zinkstab in gewöhn- 
licher Schwefelsäure in 8 Tagen 42 Gramm an Gewicht 
verloren hatte, zeigte ein anderer in dieser Mischung 
nur einen Abgang von l^ö Gramm, während die nicht 
mit Oel gemischte Säure schon in einer Stunde, trotz 
sorgfältiger Amalgamirung, 15 Gramm auflöste. 

Vortheilhafl ist auch der Ersatz der Schwefel- 
säure durch verdünnte (1:10| Salzsäure, sowohl weil 
dieselbe billiger, als auch der Wärmewerth (Chlor- 
verbindung des Zinks) ein grosserer ist (56-4:53), und 
endlich sich auch das gebildete Salz besser lost und 
keine Auswitterungen veranlasst. 

Im Bunsen-Element wird dann auch nach der 
Meinung Arsonval's die Salpetersäure besser aus- 
genützt, weil sich in den Wänden der Zelle Königs- 
wasser bildet. 

Wöhler-Element (La lumi^re electrique 1880. 
p. 464) besteht aus 2 Aluminiumcylindern, von welchen 
der eine in concentrirter Salpetersäure steht, die in 
ein poröses Gefäss eingefüllt ist, während der andere 
in verdünnte Salzsäure oder Natronlauge taucht. Diese, 
die Lösungselektrode , kann selbstverständlich auch 
durch Zink ersetzt werden. 

Königswasser-Element In demselben wird eine 
Mischung aus Salpetersäure und Salzsäure benützt; 
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da dieselbe durch Chlorabscheidung wirkt, werden ii 
auch das Element später, wenn wir auf die Depolari- 
sation durch Chlor zu sprechen kommen, beschreiben. 

Chlorsäure-Element. Felix Leblanc hat aucfe ] 
ein Element, welches wie das Gro\'e-Elennent zusam- 
mengestellt war, mit dieser kräftigen Säure gespeist, 
und hat gefunden, dass es selbst mit verdünnter Lö- 
sung sehr kräftig wirkt. 

Diese Säure ist jedoch zu theuer, um einer all- 
gemeineren Anwendung fähig zu sein; man ist daher 
genöthigt, selbe beim Gebrauche immer selbst zu be- 
reiten, indem man die Kaliumverbindung derselben 
durch Schwefelsäure zersetzt, wodurch schwefelsaures 
Kalium entsteht und Chlorsäure frei wird. Wir werden 
im Nachfolgenden noch öfters diesem Kunstgriff be- 
gegnen. 

Bunsen versuchte ein derartiges Element im 
Jahre 1841, ging aber von dieser Zusammenstellung 
ab und wieder zu seinem Salpetersäure-Element über, 
weil die bei der chemischen Zersetzung an der Kohle 
frei werdenden Basen die Thätigkeit der Kohle und 
damit die Beständigkeit des Stromes beeinträchtigten. 

Auch die bekannten Physiker Salleron und 
Renoux gaben gleichfalls bald ihre Versuche auf, trotz- 
dem sie durch einen reichlichen Schwefelsäurezusatz 
bessere Ergebnisse erzielt hatten 

In ihren Berichten machten die Erfinder beson- 
ders darauf aufmerksam, dass chlorsaures Kalium im 
Stande sei. fünfmal so viel Wasserstoff zu binden, 
solches das Kupfersulfat zu leisten vermag, was besoDr i 
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ders berücksichtigt zu werden verdient, wenn man be- 
denkt, dass der Preis des letzteren Salzes dreimal 
höher ist. 

Freilich darf man nicht vergessen, dass beim 
Kupferaulfat-EJement das werthvoUe reine Kupfer ge- 
wonnen wird, während das vorerwähnte Kaliumsulfat 
einen sehr geringen Preis erzielt. 

Die Chlorsäure-Elemente haben keine weitere 
Verbreitung gefunden und es drängt sich uns die Ver- 
muthung auf, dass die Depolarisation nicht im wün- 
schensvverthen Masse vor sich geht, weil doch die Chlor- 
säure ziemlich verdünnt ist und in diesem Zustande 
ihre Zersetzlichkeit, die sonst sehr gross ist, abnimmt. 
Es würde sich wohl der Mühe lohnen, hierüber ein- 
gehende Versuche anzustellen. 

Elemente mit Chromsäure. 

Chromsäure-Eiement. Von der Chromsäure gilt 
dasselbe, was wir bei der Chlorsäure gesagt haben. 
Sie ist eine heftig oxydirende Säure und daher gewiss 
geeignet, den abgeschiedenen Wasserstoff zu verzehren. 

Zur Bereitung dieser Säure wird das Kalium- 
bichromat (doppeltchromsaures Kalium) benützt, welches 
man durch concentrirte Schwefelsäure zersetzt; es ent- 
steht dabei auch saures schwefelsaures Kalium, das in 
Lösung bleibt. 
K^ Cr^ Ö, -]- 2 //, SO^ = 20-0.^ + 2 HKS 0, 

Wird die.se Mischung von Chromsäure und saurem 
schwefelsauren Kalium mit Schwefelsäure erhitzt, so 
entweicht Sauerstoff und es bildet sich Chromalaun. J 
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T^^ 2 Cr 0, + 2 ///C5 0, + 2 5 0, //, = [Cr, S, 0, 

r +K,SO,)+iH,0+ 0, 

Dieser Vorgang ist es, der wahrscheinlich im 

Elemente eingeleitet wird, sobald der galvanische Strom 

kreist; ebenso gut lässt sich aber denken, dass der 

Wasserstoff die Chromsaure unter diesen Umständen 

I ihres Wasserstoffes beraubt, und es zu gar keiner 

I Sauerstoffentwicklung kommt. 

Cr Ö3 + Cr O3 4- A; + 2 f^KS.O, + 2 //, 5 Oi = 

I Würde man die Chromsäure und das Zink ins 

|^^_ Auge fassen, so wäre der Process wie folgt: 

^^L 3 Z« + ^2 5 Oj 4- i% 5 O4 + //a S Ö, + Cj- O3 + 

^^1 -\- Cr 0^ = 3 J?n S Oi-\- 3 R^ 0+ Cr^ Oj, 

^^^ welches sich in der vorhandenen Schwefelsäure löst 

r Wenn wir alle Vorgänge sogleich zur Schluss- 

i gleichung zusammenziehen, so haben wir: 

ä AT, 0-2 0, + 4 ^2 5 0,1 -\'H^= {,Q\ S^ 0,2 + Aj SO,] 

[ ' -irl H^O. 

Wir sehen also, dass einem Bichromat 4 Schwe- 

t feisäure entsprechen müssen, wenn sich der Vorg: 

glatt abspielen soll, 

i Das Molekulargewicht dieses Salzes ist: 

, ä; = 78; O2 = 107, 0, = 112, 

I zusammen also 297. 

L Für die Schwefelsäure haben wir: 

I 5^32, 0^ =-64, H^ = 2. 

II also zusammen 98. 
4 Moleküle haben also 98 X 4 ^ 392. 
Es ergiebt sich somit das Verhaltniss von 297 : 392 

oder abgerundet wie 300 : 400 = 3 : 4. 
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Natürlich muss man im Auge behalten, dass ja 
nicht Schwefelaäuremonohydrat angewendet werden 
kann, für welche Verbindung diese Zahlen gelten, son- 
dern die käufliche englische Schwefelsäure. 

Poggendorff hat schon im Jahre 1842 dieses ' 
Verhältniss angegeben. 

Kaliumbichromat .... 3 Theile 

Schwefelsäure 4 

Wasser lÖ 

Aus dem oben angegebenen Grunde kann aber 
diese Mischung nicht genügen, und ist jene vorzuziehen, 
welche Wöhler und Buff vorgeschlagen haben: 
Doppekchroms, Kalium . . 12 Theile 

Schwefelsäure 25 

Wasser lOÜ ■ 

Das mit dieser Flüssigkeit gespeiste Element hat 
eine elektromotorische Kraft von 2*028 Volta-Einheiten 
{Clark und Sabine), also die doppelte eines Daniell- 
Elementes. 

Warrington, der einer der ersten war, welche 
die Chromsäure anwendeten, benützte Platinplatten; 
füllte also einfach das Grove-Element mit der bespro- 
chenen Mischung. 

Bunsen, Leeson und Poggendorff benützten 
das Zinkkohlen-Eiement , das wir jetzt besprechen wollen. 

Eingehende Versuche haben gezeigt, dass die 
beträchtliche Stromstärke, welche dieses Element besitzt, 
nach kurzer Thätigkeit nicht unbedeutend abnimmt. 

Nach den sorgfältigen Untersuchungen, welche 
Dchms in dieser Beziehung anstellte, trägt nicht so 
sehr eine Abnahme der elektromotorischen Kraft, als 

:. Giiv. Baiicricn. 9 
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vielmehr eine Steigerung des inneren Widerstandes 
Schuld an diesem Fehler, den man aber selbst für den 
Telegraphen dien st unmerkbar machen kann, wenn man 
Elemente mit einem grossen Säurevorrath anwendet, 
als auch jenen Vorgang einhält, welchen wir bei den 
Salz dementen beschrieben haben, nämlich die Säule 
nach und nach zu erneuern. 

Telegraphen -Elemente in Deutschland 
Diese besitzen eine 16 Cm. hohe, hohle Kohle, mit 
einem äusseren Durchmesser von 85 Mm,, die in 3 | 
verschiedenen Höhen 9 Löcher besitzt, um der Chrom- 
säure zu dem inneren Hohlraum, in welchem die poröse 
Zelle mit dem Zink steht, freien Zutritt zu gestattea 

Der Poldraht ist an einem Kupferband befestigt, 
welches um den oberen paraffinirten Theil gelegt und 
mit einer Schraube zusammengezogen wird; ein zwiscben- 
gelegtes Zinnblatt bewirkt eine innige Berührung. I 

Die gut amalgamirte Zinkelektrode hat einen 
kreuzförmigen Querschnitt, wird durch Gu.ss hergestellt ' 
und steht in verdünnter Schwefelsäure (1:20). 

Die Chromsäure wird nach den Angaben von 
Buff bereitet, nur sind die Zahlen mehr abgerundet. 
Es kommen so auf 1 Kaliumbichromat 2 Theile 
Schwefelsäure und 8 Theile Wasser. 

Die besprochene Anordnung der Elektroden bietet 
den Vortheil, dass die negative Elektrode möglichst 
gross ist und auch eine grössere Menge depolarisirendcr 
Flüssigkeit eingefüllt werden kann. 

L Telegraphen-Elemente in England (Fuller- 

Element). Dieses Element (Fig. 31), von welchem etwa 
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20-000 in Gebrauch sein dürften, ist seit dem Jahre 
1871 eingeführt und besteht aus einer Zinkelektrode 
und einer Kohlenplatte. 

Die erstere bildet einen massiven Klotz, von dem 
ein amalgamirter Poldraht ausgeht; sie steht in einer 
Thonzelle, deren Boden mit etwa 30 Grm. Quecksilber 
bedeckt ist, wodurch eine gute Amalgamirung gesichert 
erscheint. 

Die Kohlenelektrode ist tiü- 3'- 

15 Cm. lang und ö Cm. breit, 
hat einen Metallkopf und 
einen angeschraubten Knopf, 
der zur Befestigung der von 
den Zinken kommenden Pol- 
drähte dient. 

Um einen Begriff von 
der Anwendung dieser Ele- 
mente zu geben, folgen wir 
den Angaben Spagnoletti's 
(Niaudet). 

64 Elemente versehen den Dienst, und zwar Tag 
und Nacht (Station Paddington), welchen 11 Linien 
erfordern, deren Längen von 42 bis 248 Meilen 
wechseln. Nach den angestellten ■ Beobachtungen er- 
forderte die Säule trotzdem im ganzen Jahre 1878 
nur 10 Mal einen S ch w e feisäure zu satz, 5 Mal einen 
solchen von Bichromat; Ende December wurde sie 
zerlegt, das Zink erneuert und Alles gereinigt. 

Der Aufwand an Mühe ist, wie daraus hervorgeht, 
gering, die Aufmerksamkeit auf ivenigepunkte KU richten, ja 
eine solche in den ersten 3 — 4 Monaten nicht erforderlich. 
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Element einen sehr angestrengten Dienst, den es zur 
Zufriedenheit leistet; nur müssen die Zinke sorgfältig 
amalgamirt sein, damit ein unnützer Verbrauch aus- 
geschlossen ist. 
Kleine Stationen werden sich freilich vortheilhafter 
des Leclanch^-Elementes bedienen, welches während 
der Ruhezeit gar nichts verzehrt. 
Es ist nämlich nachgewiesen, dass sich die depo- 
larisirende Flüssigkeit auch ohne Inanspruchnahme 
zersetzt. 
Der Widerstand ist geringer als der eines Daniell- 
Elementes. 
Säulen für elektrisches Licht. 
Die bedeutende Stromstärke der Chrom säure- 
Elemente hat dieselben geeignet erscheinen lassen zur 
Erzeugung des elektrischen Lichtes. 

Wird in einem gewöhnlichen Bunsen-Elemente die 
Salpetersäure durch Chromsäure ersetzt, so erhält man 
anfangs einen kräftigen Strom, aber bald nimmt der- 
selbe bedeutend ab, was in einer baldigen Erschöpfung 
der Flüssigkeit, besonders in der Nähe der Kohle, seine 
Ursache hat. 

Wählt man die Zelle recht gross und füllt den 
Raum zwischen deren Wand und der Kohle mit Kohlen- 
stücken aus, so erhält man ein besseres Ergebniss, das 
aber noch lange nicht zufriedenstellen kann, weil nach 
etwa 2 Stunden die Stromabnahme sehr merklich wird; 
dies wird vermieden in 




Depolamalion durch den Sauerstoff von Sauren. 133 

Camacho's Element. Die aufgebrauchte Flüssig- 
keit aus der Nähe der Kohle zu entfernen und so die 
Polarisation gänzlich zu beseitigen, wendete Camacho 
dem Beispiele Chutaux's folgend, den Kunstgriff an, 
aus einem hoher gestellten Gefässe Säure nachfliessen 
zu lassen. 

Er stellte daher seine Säule staffelformig auf, 
dass aus dem Gefässe die Säure tropfenweise in das ' 
zu höchst gestetke Element, aus diesem in das nächst 
niedere u. s. f. laufen konnte. Zu diesem Behufe war 
die poröse Zelle, welche den von Kohlenstücken um- 
gebenen Kohlenstab enthielt, am Boden durchbohrt 
und ging ein Kautschukschlauch von hier aus heber- 
artig in die Zelle des nächsten Elementes. 

Da diese Zusammenstellung mancherlei Nachtheile 
hat, wie den, dass die beiden Zinkplatten auf der ab- 
gewendeten Seite auch angegriffen werden und ihre 
Oberfläche gegen die des Kohlenstabes unverhältniss- 
massig gross ist und die Ableitung von dem Kohlen- 
klein auf diese Weise unvollkommen geschieht, endlich 
der Kautschukschlauch heberartig wirken muss, was 
viele Umständlichkeiten mit sich bringt, abgesehen 
davon, dass er in der verdünnten Schwefelsäure liegt, 
haben wir das Element auf folgende Weise, wie wir 
glauben, zweckmässiger zusammengestellt. 

In ein unten tubulirtes Gefäss (Fig. 32) wird eine 
Thonzelle, welche zur Aufnahme der Zinkplatte bestimmt 
ist, gestellt. 
1 Längs den Wänden stehen 2 Kohlenplatten und 
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Von dem Tubus geht ein Rohr zu dem nächsten 
Elemente, ein Glas- oder Ebonithahn gestattet, den 
Zu- und Abfluss nach Beheben stärker oder schwächer 
zu machen. 

12 Elemente dieser Art, deren Zinke 15 Cm, 
breit und 20 Cm. hoch sind, halten einen 60 Cm. langen, 
1 Mm. starken Platindraht stundenlang in Weiasgluth. 

Ffg. 32- 




Dem Salpi.tM-.uiiL 1 i n' _ jeiuibLi- haben 
diese Elereiente folgende Vortheile: 

1. Die Säule erzeugt, wenn die Zinke gut amal- 
gamirt sind, keinerlei Ausdünstungen. 

2. Kann sie an 20 Stunden ohne merkbare 
Schwächung in Thätigkeit bleiben, 

3. Sind die Ausgaben für den Betrieb kleiner. 

4. Ist bei dieser Gestalt der Elemente der Wide^ 
stand geringer als bei den Bunsen-Elementen. 
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Zu beachten bleibt aber, dass es nothwendig ist, nach 
Gebrauch der Säule das Chromsäure -Zu 1 au fo;efass di 
ein solches, das Wasser enthält, zu ersetzen, wodurch 
sich ein vollkommenes Auswaschen der Kohlen erzielen 
was auch nothwendi^ ist, weil sonst die Poren 
mit Chromalaun verlegt werden. 

Die Schwefelsäure wird entweder durch Ausgiesseo, 
durch eine kleine Pumpe oder auch einfach, da sie 
ohnehin nichts taugt, dadurch entfernt, dass man daa 
Wasser zuerst in die Zellen laufen lässt. 

Es ist nicht räthüch, mehr als 4 Elemente unter- 
einander zu stellen; dieselbe Flüssigkeit kann aber bis 
zur Erschöpfung durchgetrieben werden. Jedoch muss 
man Sorge dafür tragen, dass sie, je mehr sie erschöpft 
wird, desto schneller kreist. Vor Schluss sperrt man 
das Zulaufgefäss ab und lässt die Säule ohne Benützung 
desselben arbeiten, wodurch die Chromsäure vollstän- 
dig, freilich unter beständiger Stromabnahme, ausge- 
nützt wird. 

Cloris Baudet-EIement. Seit etwa 3 Jahren 
macht eine Chromsäure-Batterie sehr viel von sich spre- 
chen, die eigens zur Erzeugung von elektrischem Licht 
zusammengestellt wurde. 

Statt durch Zu- und Abfluss die Flüssigkeit um 
die Elektroden immer zur Aufzehrung des Wasser- 
stoffes fähig zu erhalten, also die Flüssigkeit zu erneuern, 
wendet Cloris Baudet gewissermassen die Neuerzeu- 
gung im Elemente selbst an. Zur Erreichung dieser 
Absicht stehen ausser der Zeile mit verdünnter Schwefel- 
säure (auch Natriumbisulfat oder gleiche Theile von i 
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Kochsalz, Essig- und Wasser), welche die Mitte des ziem- 
lich grossen Gefässes einnimmt, noch 2 andere, von 
welchen das eine englische Schwefelsäure, das andere 
die Krystalle des Kaliumbichromates enthält. Das 
Gefäss selbst ist mit der bekannten Flüssigkeit angefüllt 
und enthält noch 2 Kohlen. 

Der innere Widerstand des Elementes soll nur 
0'22 Ohm, die elektromotorische Kraft 2 Volts betra- 
gen, was freilich eine bedeutende Stromstärke ergiebt 

Es ist unzweifelhaft, dass diese Elemente eine 
Zeit hindurch einen gleichförmigeren Strom liefern 
können, nur folgendes ist bedenklich, wenn man einen 
fortgesetzten Gebrauch im Auge hat. Wer mit Chrom- 
säurebatterien und den gewöhnlichen Flüssigkeiten 
längere Zeit gearbeitet hat, wird immer gefunden haben, 
dass sich die Kohle verschlechtert, weil Chromalaun- 
krystalle die Poren derselben verschliessen, wodurch 
ihre Oberfläche bedeutend vermindert wird, abgesehen 
davon, dass sich solclie Krj'stalle selbst an derselben 
absetzen. Wenn dies bei den verhält nissmässig verdünnten 
Flüssigkeiten geschieht, was muss dann erfolgen, wenn 
die Flüssigkeit, wie es im Cloris-Baudet-Elemente ge- 
schieht, immer gesättigt bleibt? 

In kurzer Zeit wird eine Ausscheidung der Kry- 
stalle beginnen, die viel rascher fortschreitet als in 
anderen Chromsäure-Elementen, weil bei diesen durch 
die Ausscheidung der Krystalle die Flüssigkeit ihren 
Sättigungsgrad \'ermindert, während bei den eben 
besprochenen für eine Ergänzung gesorgt ist. 

Ferner bleiben die Chromsäure-Elemente anderer 
Zusammenstellung nie so lange in Thätigkeit^^e 



Abscheidung kann also nie in solch' ausgedehnt 
Masse stattfinden. 

Hier im Anschlüsse wollen wir noch den Vor- 
schlag erwähnen, welchen Slater (Lalumiere electrique, 
1880, p. 55) gemacht hat, der dahin abzielt, das Chrom- 
säure-Element zur Erzeugung verwerthbarer Stoffe zu 
benützen. Im Slater-Element ist das Zink durch 
eine Nickelelektrode ersetzt, die während der Thätigkeit 
des Elementes sich auflöst und dann das so gut ver- 
werthbare Nickelsulfat liefert. 

So einfach sich die Sache dem ersten Anblick 
auch macht, giebt sich dieselbe jedoch nicht, wenn 
man an die praktische Ausfiihrung geht, denn dann 
beginnt die Diffusion störend einzuwirken und man be- 
kommt unreine, für den Galvaniseur unbrauchbare Salze. 

Damit die Depolarisation vollkommen stattfindet 
und brauchbares Salz erhalten wird, muss dafiir gesorgt 
werden, dass die Flüssigkeit in Bewegung gesetzt 
werden kann, zu welchem Zwecke Slater die inneren 
und ebenso die äusseren Gefässe mit einander und mit 
einer Pumpe in Verbindung bringt, die von dnem 
elektromagnetischen Motor getrieben wird. 

Der Erfinder nimmt an, dass ihm der Strom sehr 
billig zu stehen kommt, weil das Nickelsalz pr. Pfund 
mit 3'/^ SchilUng bezahlt wird, während das Metall 
selbst nur 4 Schilling kostet, denkt aber gar nicht, 
dass jenes Nickelsulfat verloren geht, welches in Folge 
elektrischer Diffusion zur negativen Elektrode wandert. 

Statt verdünnter Schwefelsäure wird auch Salz- 
wasser benützt, was zur Bildung eines Doppelsalzes 
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Anlass giebt, das auch zum Vernickeln Verwendung 
finden kann; das Gleiche gilt von dem Gebrauche des 
Ammoniumsulfates. 

Die elektromotorische Kraft soll bei Benützung 
verdünnter Schwefelsäure die eines Bunsen-Elementea 
sein; wir glauben, dass dieselbe aber wohl gerinfer 
sein wird. 

Chromsäure-Elemente ohne Zelle. 

Die Behandlung der Elemente zu vereinfadien 
und den inneren Widerstand zu verringern, schritt man 
bald dazu, die poröse 2elle wegzulassen, so dass das 
Chrom säur e-Element ein einfaches Zink-Kohlen-Element 
wird, in welchem die Schwefelsäure durch die Chrom- 
säure ersetzt wird. 

Es wäre aber nicht richtig gewesen, dieses Ele- 
ment an jener Stelle zu besprechen, an welcher wir 
die Versuche über den Vertausch von Säuren, der 
sich bewerkstelligen lässt, besprochen haben, weil die 
chemischen Vorgänge in diesem Elemente wesentlich 
andere sind, da hier nicht blos eine Stromerregung 
durch das Auflösen der Zinkelektrode, sondern auch 
eine solche durch Verbrennen des dabei abgeschiedenen 
Wasserstoffgases stattfindet. Die Elektricitätsspannung, 
welche durch beide Vorgänge erzeugt wird, verstärkt 
die elektromotorische Kraft des Elementes, welches ja 
thatsächlich doppelt so stark (elektrom. Kraft) als das 
einfache Zink-Kohlen-Element ist, dessen Flüssigkeit 
keine Luft enthält. 

Da die Schwefelsäure, welche die Mischung ent- 
hält, auch zur Auflösung der positiven Elektrode be- 
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nützt wird, muss dieselbe davoa mehr enthalten; wie 
viel, das wollen wir im Nachfolgenden näher besprechea. 
A; t>a 0, + 6 ^ 0, /^> + Z>i = Cr-i ^ Ö, + A'j 5 0^ 

+ 6 ^4 Ö + 3 Z/2 S C, 
(unter diesen Umständen entsteht das grüne Salz) oder 
K^ 0-3 0, -\-l S 0, H.^^?,Zn= Cr^S^O^^-\- K^S 0^ 

(bei diesem Mischungsverhältnissentsteht der Chromalaun). 

Das Molekulargeivicht des Kaliumbi Chromat ist 
297. das von 6 Molel^ülen Schwefelsäure 98 X 6 = 588. 
was dem von Buff angegebenen Verhältnisse entspricht. 

Zur Bildung des Chromalauns sind 7 Moleküle 
Schwefelsäure erforderlich. Da 98 X 7 = 686, so hat 
man dann das Verhältniss 297 : 686. 

Von einzelnen Physikern wird der Zusatz einer 
noch grösseren Menge Schwefelsäure vorgeschlagen, 
was wohl begründet ist; denn, da die Zinke alle immer 
sehr gut anialgamirt sein müssen, so wird man min- 
destens jenen S ch w efel säure zu satz wählen, bei welchem 
die grösste Leitungsfähigkeit der Flüssigkeit erreicht wird. 

Byrne überschreitet sogar noch diesen Punkt, 
indem er angiebt, man soll auf 1 Liter Wasser 370 Grm. 
Schwefelsäure und 130 Grm. Kaliumbichromat nehmen. 
Eine der handlichsten Formen des Chromsäure- Elementes 
ist jene des 

Flaschen- oder Grenet-Elementes. Wie der 
Name schon andeutet, besteht das Gefäss, welches die 
Elektroden und die Flüssigkeit enthält, aus einer 
Flasche {Fig. 33), der man meist einen kugelförmigen 
Bauch giebt. 
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Die Elektroden selbst sind an dem Ebonitdeckel 
des Gefässes befestigt und zwar die Kohlen mit Hilfe 
ihrer Fassungen ein für allemal angeschraubt Die 
zwischen denselben befindliche Zinkplatte wird dadurch 
verschiebbar eing'erichtet, dass sie an einem Messing- 
draht befestigt ist, der durch eine Schraube in allen 
gewünschten Stellungen festgehalten werden kann. 



Fig- 3J. 



Ein Kautschukring; oder Hartgummi- 
klötzchen verhindern eine Berührung 
der Zinkelektrode mit den Kohlen- 
elektroden. 

Um die Flüssigkeit in der Nähe der 
Kohle zu erneuern, was schwer selbst- 
thätig geschieht, weil die Elektroden 
einander möglichst genähert sind, kann 
durch ein in der Mitte der inneren 
Seite der Kohlenplatten zwischen 
diesen endendes Bleirohr Luft einje- 
blasen werden. 

Diese Vorrichtung ist bei den neueren 
Elementen fortgelassen, denn ein Be- 
wegen der Zinkelektrode bringt denselben Erfolg 
hervor. 

Der Strom, welchen dieses Element erzeugt, ist 
nur kurze Zeit beständig, es genügt also nur dann. 
wenn für kurze Zeit starke Ströme gefordert werden, 
was meist bei Vorlesungs -Versuchen, Glühen von 
Drähten etc. etc. der Fall ist. Dieses Element bietet 
den Vortheil, dass der Zink verbrauch durch Heraus- 
heben der Zinkelektrode (was freilich nicht vergessen 
werden darf) möglichst beschränkt ist und es der grossen 
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!enge der Flüssigkeit wegen, welche es enthält, wenig 
Bedienung braucht. 

Zuweilen wendet man auch derlei Elemente an, 
welche zwei Zinkplatten und drei Kohlenplatten ent- 
halten, die auf grosse Oberfläche verbunden sind. Man 
kann auf diese Weise starke Gltihwirkungen erzielen. 

Die Kohlen sind entweder eingegossen oder mit 
Kupferfassungen versehen und durch Schrauben be- 
festigt. 

Paraffin, mit welchem die Poren verschlossen sind, 
hindert ein Aufsteigen der Saure. Diese Elemente be- 
sitzen aber einen Hauptfehler, welcher darin besteht, 
dass die Kohlen beständig in die Flüssigkeit tauchen, 
was nothwendig mit sich bringt, dass ein Ansetzen 
von Alaunkrystallen während der Ruhezeit befördert 
wird, ja sogar eine Zersetzung der Chromsäure ohne 
Nutzleistung stattfindet. 

Wenn man mehrere solche Elemente zu einer 
Kette vereinigen will, hat man auch des Heraushebens 
der Zinke wegen mancherlei Schwierigkeiten, welche 
glücklich behoben sind in der 

Chromsäure-Batterie nach Bunsen. Dieser 
berühmte Chemiker, dessen wir in diesem Buche schon 
I mehrmals gedacht haben, hat der Ghromsäure-Batterie 
(Fig. 34) folgende Anordnung gegeben: 

In einem Metallrahmen sind Holz- oder Hart 
gummistreifen eingefügt, welche abwechselnd auf der- 
selben Seite Zink- und Kohlen-Elektroden tragen, von 
denen zwei benachbarte durch Anpressen an Polstreifen 
verbunden sind. (Fig. 34, 35.) 
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Die Schraubenbolzen. welche die Verbiadung Ije- 
werkstelligen, werden durch Hartgummi von den Pol- 
streiren der Zinke isolirt. ^^_ 



Fie- 34- 




i. 



Die Gläser sind sehr hoch und cylindrisch, die 
Elektroden sehr langgestreckt, A\*as gestattet, 



istattet, durek 



' tieferes 
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tieferes Einsenken die verschiedensten Stromstärken z 
erhalten. 

Die elektromotorische Kraft übertrifft jene von 
23 Daniell, ist aber nicht constant, weshalb die Strom- 




i 



stärke bald sinkt; ein tieferes Einsenken der Elektroden 
oder Auf- und Abbewegen derselben gestattet diesen 
Uebelstand zu beseitigen. 

Wie aus der Abbildung zu ersehen, ist zii 
diesem Behufe die Rahme an Bändern aufgehängt, 
welche sich auf Rollen aufwinden, die an einer gemein- 
samen Axe stecken. Diese trägt auch ein Sperrrad, das 
die Welle festzustellen gestattet. 

Die Flüssigkeit, mit welcher diese Elemente ge- 
speist werden, wird aus 1 Gewichtstheil Kalium' 
bichromat, 2 Theilen Schwefelsäure und 12 Ge- 
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wichtstheilen Wasser hergestellt; es ist dies eine 
Zusammensetzung:, welche Bunsen nach vielen Ver- 
suchen, die er mit der Flüssigkeit nach Warringtou 
angestellt hat, ennpfiehlt; sie bietet den Vortheü, keinen 
Chromalaun, sondern ein grünes faseriges Krystall- 
gemisch abzuscheiden, das aus Kalium-, Chrom- und 



Fig. 36. 




Zinksulfat besteht. Die Gefässe halten 2 Liter Flüssig- 


keit, auf welche kommen: 




77'5 gr. Kaliumbichromat, 




78-5 K6cm. Schwefelsäure, 




750 K6c7'i. Wasser. 




Um die Zinke zu amalgamiren, w 


orauf sorgfältig 


gesehen werden muss, schiebt man e 


in Cylinderglas, 


welches Quecksilber enthält, über die Zinke. 
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Chrombatterie nach Hauck. Trotz der sehr 
sinnreichen Einrichtung, welche die eben beschriebene 
Batterie aufzuweisen hat, besitzt dieselbe auch einige 
Mängel, welche in der nachfolgend beschriebenen Zu- 
sammenstellung (Fig. 35) behoben sein dürften, woraut 
wir in der Beschreibung Gelegenheit haben werden 
einzugehen. 

Vor Allem haben wir, um Raum zu sparen und 
doch möglichst viel Flüssigkeit zur Verfügung zu haben, 
länglich viereckige Gläser gewählt und selbe in ein 
mit Fächern versehenes Bodenbrett gestellt, von welchem 
aus zwei oben durch einen Querbalken verbundene 
Säulen gehen. 

Ein Metalllager im Bodenbrette, eine Büchse in 
dem Querbalken dienen einer schnellsteigenden Eisen- 
schraube zur Lagerung und Führung, welche Schraube 
bestimmt ist, mit Hilfe eines Kurbelrades ein viereckiges 
Brett zu heben, in dessen Mitte die Schraubenmutter 
befestigt ist. 

An dem Brette, welches seitliche Führungen be- 
sitzt, sind die Elektroden der Elemente angeschraubt, 
und zwar die beiden Kohlen durch zwei Klemmen und 
die zwischen denselben befindliche Zinkplatte gleichfalls 
durch zwei Klemmen, wodurch man leicht in der Lage 
ist, alle Verbindungen auf Spannung oder Quantität 
herzustellen. 

Um die Zinkplatten, die an Holzklötzchen ange- 
schraubt sind, welche in Schlitze des Brettes passen, 
in lothrechter Stellung zu halten und vor einer Berüh- 
rung mit der negativen Elektrode zu schützen, sind 
den Klemmen Metallplättchen untergelegt. 

Hauck, üalv. Batterien 10 
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Die Figur 36 zeigt deutlich, wie das Ganze an- 
geordnet iHt. 

Die Kohlen werden gemeinsam mit einem Zink- 
kopfe versehen und zugleich zwei Stifte eingegossen, 
welche zur Befestigung durch die Klemmen dienen. 
Ebeosolche Stifte sind in die starken Zinkplatten ein- 
geschraubt. 

Je nachdem die Batterie für kurz andauernde 
Glühwirkungen oder zur Erzeugung von elektrischem 
Lichte bestimmt ist, stehen grosse Kohlenplatten ein- 
ander sehr nahe oder sind kleinere, weit auseinander 
gerückte in Anwendung. 

Batterie für elektrisches Licht. Das Ausein- 
anderrücken der Kohlen bezweckt, dass der Erneuerung 
der Flüssigkeit um die Kohlenplatten herum kein Hin- 
derniss bereitet wird. Damit die Kohleiioberfläche recht 
überwiegt, wird die Zinkplatte nur halb so breit als die 
Kohlenplatte gemacht, so dass die einander zugekehrten 
Flächen der Kohlen -Elektroden jene der Zinke um das 
doppelte übertreffen. 

Die Kohlen werden so weit auseinander gerückt, 
als sie breit sind ; Kupferstreifen bewerkstelligen dann 
die Verbindung zweier zusammengehöriger Kohlen. 

Zwei Batterien mit 24 Elementen, deren Kohlen 
4 Cm. breit und 18 Cm. lang sind, geben ein elektri- 
sches Licht, welches für alle Vorlesungs versuche aus- 
reicht und 10 IVIinuten lang ziemlich gleich stark bleibt; 
nach dieser Frist muss man durch Drehen an der 
Kurbel (also Bewegen der Elektroden) nachhelfen. 

Das Amalgamiren der Zinke recht bequem be- 
werkstelligen zu können, sind immer je 4 an einer 
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Holzleiste befestigt , können also zusammen heraus- J 
genommen und eingesetzt werden, nachdem die Ver- ] 
bindungsdrähte oder Streifen gelöst sind. 

Statt die Kohlen einzugiessen, kann man auch 
Kupferbügel anwenden, die angeiöthet und dann ge- 
nietet werden; durchaus verwerflich ist es jedoch, an 
derlei Elementen blos schmale Klemmen zu befestigen. 
da diese, wenn man nicht einem unnützen Widerstand 
Vorschub leisten will, erfordern , dass man sie nach 
jedesmaligem Gebrauch abnimmt und reinigt. 

Wenn auch, wie wir an anderer Stelle dieses 
Buches angegeben haben, durch Paraffin die Poren 
geschlossen sind, so bringt doch die Gasentwicklung 
so viel mitgerissene Schwefelsäure und Salzlösungen 
; zu den Klemmen hinauf, dass die schmale Berührungs- 
stelle bald oxydirt wird, ja bei fortgesetztem Gebrauche ] 
sich eine solche Kruste bildet, dass selbst das Zer- 
legen mit Schwierigkeit verknüpft ist, wodurch man 
des vorangeführten Vorzuges dieser Verbindungsart, des 
leichten Reinigens der Berührungsstellen, verlustig wird. 
Eben um die Klemmen und Verbindungsdrähte ] 
I- vor diesem Uebelstande zu beschützen, rathen wir an, 
I die Elektroden an der Unterseite eines Brettes zu be- 
I festigen; es gereicht dies auch Jenem, der mit depl 
I Säule arbeitet, zum Vortheil, weil er vor dem oft sehr | 
I lästigen Säuredampf geschützt ist. Nicht frei von dem 
I eben gerügten Uebelstande ist die 

I 

Trouv^-Säule. Dieser bekannte Elektriker stellt J 
L abwechselnd grosse Kohlen- und Zinkplatten (Fig. 37)J 
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in einen Hartgummi rahmen, so dass eine der anderen 
möglichst nahe kommt. 

Je drei gleichartige Elektroden werden 
Oberfläche verbunden, wodurch sich 2 sehr grossplattige 
Elemente ergeben. 



V 




Die Isolirung der Zink- von der Kohlenpiatte 
besorgen 2 auf der letzteren aufgeschobeneGummibänder. 
die Verbindung 3 Metallstäbe, die mit öemmen ver- 
sehen sind, welche auf die Elektroden aufgeschoben 
werden; der eine, rückwärtige Wetallstab Ä' verbindet 
3 Kohlen- mit 3 Zinkplatten, der vordere links 3 Ziok^ ■ 
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platten, jener fechts 3 Kohlenplatten; von ihnen ^ehen 
die Poldrähte aus. 

Die Rahme besteht aus 2 lothrechten Platten, die 
am obem Ende durch eine Handhabe, unten aber durch 
ein Querstück verbunden sind. 

Die beiden Elemente werden in e i n Gefäss getaucht, 
was Stromverluste zur Folge haben muss. 

Die Kraft des Stromes, welche zu Beginn ausser- 
ordentlich gross ist, nimmt rasch ab. Trouve hat sich 
dadurch zu helfen gesucht, dass er, wie Grenet, ein 
Rohr /'einführte, durch welches Luft zugeblasen werden 
^ann, damit die Flüssigkeit in Bewegung gesetzt wird. 

Aus dem eben Angeführten und früher Gesagten 
§[eht hervor, dass grosse, nahe nebeneinander stehende 
Platten einer Strombeständigkeit sehr abträglich sind. 

Die Klemmen gestatten, die Säule leicht ausein- 
ander zu nehmen und die Elektroden zu reinigen; sie 
sind aber sonst der Stromabführung sehr schädlich, 
Weil die Berührungsfläche im Verhältniss zur Platten- 
grosse zu klein ist. 

Sie müssen peinlich sorgfältig gereinigt werden, 
umsomehr, da sie der Einwirkung der Säuredämpfe 
ausgesetzt sind. 

Stöhrer's Batterie, welche sonst mit der 
eben beschriebenen viele Aehnlichkeit besitzt, hat 
eine Vorrichtung zum bequemen Heben und Senken der 
Elektroden, auch sind eigene Metallhütchen ein für 
allemal aufgesetzt und die Verbindung geschieht durch 
Drähte. 
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Die Kohlenoberfläche ist dadurch vollständiger 
ausgenützt, dass auch nach aussen Zinkplatten beigefügt 
sind. Freilich ist dann wieder eine der Zinkplatten 
nur halb benützt und einem zwecklosen Angriff durch 
die Säure ausgesetzt. 

Die Zinkplatten sind schmäler als die KoUen- 
platten, was, wie wir schon oft angegeben haben, vor- 
th eilhaft genannt werden muss. 

Die Elektroden, welche von Metallstäben getragen 
werden, die mit Ebonit überzogen sind, tauchen in 2 
getrennte Gefässe, Ebonitringe sichern den richtigen 
Abstand der Elektroden unter einander. 

Die Metallstäbe sind' an einem Prisma aus Holz 
befestigt, das mit Hilfe einer Schraube durch Drehen 
am Handgriff gehoben und gesenkt werden kann. 

Ausserdem wendet Stöhrer auch hohle Kohlen- 
cylinder an, die von Zinkcylindern umgeben und vor 
der Berührung mit denselben durch Glasperlen ge- 
schützt werden, Fig. 38, sie besitzt dieselbe Hebe- 
vorrichtung wie die oben beschriebene. 

Eine Benützung dieser Elemente, welche erwähnt 
werden muss, besteht darin, dass man die hohie Kohle 
aui'h mit Salpetersäure füllen und aussen Schwefelsäure 
anwenden kann, wodurch man das Faure-Element ersetzt 
hat. Diese Batterie besitzt dieselbe Hebevorrichtung. 

Chutaux-EIement. Dessen Erfinder sudit, wie 
schon vor ihm Fahre de Lagrange gethan hat, die 
Beständigkeit der Stromstärke dadurch zu, erreichen, 
dass er die Flüssigkeit durch Zu- und Abfluss in Be- 
wegung setzt. Zu diesem Zwecke stellt er in einen 
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Topf, dessen Boden mit einem Thonsieb oder drgl. 
bedeckt ist, eine Zink- und eine Kohlenelektrode und 
füllt den übrigen Raum um das Zink herum mit Sand, 
um die Kohle herum mit Kohlenklein aus [Dingler's 
Journal. Bd. CCIII, S. 377, 1872). Die oberste Schichte 




wird aus Saii.i ■-'< ^i^i'k poröses 

Gefäss steht, das mit der l':rreL;unL;sniissigkcit gefüllt ist. 
Der Hals einer umgestürzten Flasche, welche die- 
selbe Flüssigkeit enthält, taucht unter die Oberfläche 
derselben, so dass. wenn dieselbe zu viel gesunken ist, 
sich das Gefäss aufs Neue füllen kann. 
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Der Boden des Elementengefässes ist durchbollrf; 
so dass die Flüssigkeit abziehen kann. Die abrinnende 
Säure darf noch durch 3 untergestellte Elemente fliessen, 
ehe daraus ein Nachtheil erwächst, dass sie sdion in 
den vorhergehenden erregend gewirkt hat. 

Diese Säule wurde während der Belagerung von 
Paris zu Beleuchtungszwecken benutzt, doch sagt man 
ihr nach, dass die Beständigkeit des Stromes, den sie 
liefert, nicht ganz befriedigend ist. 

Natürlich kann man durch veränderte Anordnung 
der Elektroden, wie dies auch Chutaux gethan hat, 
den inneren Widerstand bedeutend verrin 

Die Amalgamirung stets befriedigend zu erhaltei, 
was beidieser Anordnung schwierig wäre, fügtChu 
der Flüssigkeit Ouecksilbersulfat bei; sie hat folgende 
Zusammensetzung: 

Kaliumbichromat 66 Grm. 

Quecksilbersulfat 33 ^ 

englische Schwefelsäure .... 133 » 

Wasser 1000 • 

Durch diese Zusammensetzung wird zwar dfe 
elektromotorische Kraft etwas vermindert, dafür aber 
die Depolarisation befördert. 

Higgins-Element, dessen Beschreibung wir in 
»La lumiere ^lectrique« 1882, p. 70, gefunden haben, ist 
auch eines von jenen, welche eine beständige Bewe- 
gung der Chrom säure flüssigkeit fordern. 

Es besteht aus 2 Kohlenplatten, welche in eine 
fast ausgebrauchte Flüssigkeit der schon wiederholt 
beschriebenen Art tauchen. 



Inung 
I hat, 

laltäi, I 
taux I 
^ende I 
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Der Boden des 18 Cm. hohen und 15 Cm. weiten 
Gefässes ist mit Quecksilber bedeckt, in welches Zink- 
abfälle eingelegt sind. Ein mit Guttapercha überzogener 
Kupferstab taucht in das Amalgam und besorgt die 
Ableitung. 

Die elektromotorische Kraft des Elementes soll 
2 Volts betragen und der innere Widerstand nicht 
O'IOS — O'ITO Ohms übersteigen, woraus erklärlich ist, 
dass 3 solche Elemente einen 3 Mm. dicken, 13 Mm. 
langen Platindraht, der kalt einen Widerstand von 
042 Ohm besitzt, zü heftiger Weissgluth erhitzen. 

Die Kosten für die Speisung der Elemente sind 
geringer als sonst und betragen, angenommen, dass eine 
frische Flüssigkeit benützt wird , nur 20 Cent, per Element 
und Tag, wenn es auf einen äusseren Widerstand von 
1*5 Ohm arbeitet. Die Behandlung ist sehr einfach 
und die Strombeständigkeit soll sehr befriedigend sein. 
»Journal of the Society of telegr. Engineers« 1882, Vol. 
XL N. 42, p. 160. 

Ein Beispiel für die praktische Anwendung von 
Chromsäure - Elementen zur elektrischen Beleuchtung, 
welche in grossem Massstabe ausgeführt wurde, bietet die 

Grenet-Jarriant-Säule. Deren Elemente sind 
folgendermassen zusammengesetzt; wir folgen in der 
Beschreibung einem Aufsatze der in »La Nature« N. 480, 
12. August 1882, erschienen ist und die elektrische 
Beleuchtung des Comptoir d'escompte de Paris bespricht: 

Jede Säule, Fig. 39, deren 60 aufgestellt werden 
sollen, weil die Unterbringung von Kraftmaschinen 
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unmöglich ist, besteht aus 48, in zwei Reihen angeordne 
Elementen, welche in zwei rechteckigen Trögen stet 




Das Gefis"^ jtdc Hemeiites ist aus Ebonit 1 
gestellt und enthält vier durch einen angegossenen Ii 
köpf vereinigte Kohlenplatten und ein Ueberfallsroh 
das der Flüssigkeit, wenn sie zu hoch stcigl 
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' flies sen gestattet. Am Bleikopf /^ sind femer zwei kleine 
Röhren R befestigt, die bis zum Boden gehen, durch 
welche Luft eingeblasen wird. 

Die positive Elektrode besteht aus sechs Zink- 
stäben 11 vom Durchmesser eines Centimeters, die durch 
Kautschukbänder an einem Kupferstab i' festgehalten 
werden, welcher eine runde Zelle aus Hartkautschuk 
trägt, die Quecksilber enthält, das einen innigen Con- 
tact und gute Amalgamirung besorgt. 

Von den Zinkpolen, die an Holzbalken V befestigt 
sind, gehen Kupferstäbe aus, die abwärts steigend in 
Röhren P tauchen, welche mit Quecksilber gefüllt und 
mit den Kohlenplatten des Nachbar- Elementes verbunden 
sind; diese Einrichtung gestattet, alle Zinke zugleich 
herauszuheben und einzusenken, ohne dass das Lüften 
auch nur einer Schraube nothwendig ist. 

In das Gefäss .Y taucht endlich noch eine Röhre E, 
welche die Chromsäure zuführt. 

Die im Voraus zubereitete Flüssigkeit, bestehend 
aus 38 Kgr. Natriumbichromat, 75 Kgr. Schwefelsäure 
von 66" B. auf 1 KM, Flüssigkeit, wird durch Pumpen 
bis auf den höchsten Punkt des Daches gehoben, dort 
in Vorrathskufen gesammelt, von welchen aus sie durch 
eine Röhrenleitung ober kleinen Ebonitschüsseln D in 
ähnliche £ eingeleitet wird. Entströmt dem Steinzeug- 
hahn C z. B. ein Liter Flüssigkeit, so schnappt D um 
und ergiesst seinen Inhalt in die Wanne, von welcher 
aus sie in die Elemente gelangt. 

Der Zulauf wird durch den Hahn C so geregelt, 

Liter neue Flüssigkeit per Stunde der Batterie 

:führt werden, die ausgebrauchte zieht durch die 




lyfi Depolfirisation durch ilcn Ssuentoff von Sänren. 

Röhre i ab, ist jedoch noch einer zweimaligen Ver- 
wendung fähig. Beim zweiten Gebrauch muss sie jedoch 
schneller durch die Elemente laufen, so dass 30 Liter 
auf die Stunde kommen, und beim drittenmal endlidi 

40 Liter, 

Wird etwas neue Flü.ssigkeit zugegeben, so kann 
sie schliesslich noch ein viertes Mal venvendet werden, es 
müssen aber dann 60 Liter per Stunde die Säule dUrdi- 
fliessen. 

Die also ausgebrauchte Flüssigkeit wird von den 
■ Zustellern der frischen in Empfang genommen und 
auf bisher noch nicht veröffentlichte Weise wHeder ge- 
brauchsfähig gemacht oder \-er\vendet. 

Parallel mit der Chromsäureleitung läuft äss 
Wasserleitung, welche die Elemente nach dem Gebraudie 
wäscht. 

Ein dritter Röhrenstrang endlich, der in den kleines 
Röhren endigt, deren z«'ei in ein Element tauchen. 
führt die Luft zu, ein Dienst, der von jener Pumpe 
und Gasmaschine besorgt wird, welche die pneumatische 
Postverbindung der Banque bedienen. 

Die Zinkpole der verschiedenen Säulen sind durch 
einen Draht verbunden, welcher den negativen Pol 
bildet; die positiven Pole führen zu einem grossen 
Stöpsel-Commutator mit 50 Abzweigungen, von welchem 
aus auch die 50 Leitungsdrähte zu den Voltabogan- 
Lampen oder den Glühlichtlampen-Serien führen. 

Auf diese Art kann man sehr schnell alle Ver- 
bindungen herstellen und mit einem Blicke erkennen, 
welche Säulen und Lampen in Thätigkeit sind, ohne 
dass ein Irrthum möglich wäre. 
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Dadurch, dass alle negativen Pole gemeinschaftlich I 
sind und die positiven mit dem Stöpselschaltcr in Vcr> 1 
bindung stehen, hat man nie mthr zil thun, als den \ 
Stöpsel einzustecken, um irgend eine Säule in Tlialig 
keit zu setzen. 




bmd die Flu'isigkeith und Luft?uflusse richtig ge- 
stellt sn ist der erhaltene iitrom völlig regelmässig 
und hat jede der 4M-elenientigen Säulen eine elektro- 
motorisclie Kraft von 82 Volts und in einem kurzen 
Stromkreis eine Stromstärke von 24 Amperes. 

Die Erfinder schätzen, dass jede Säule, wenn sie 
in voller Thatigkeit ist, l'/.j Pferdekräfte gleich 112 Kgr.- 
Mtr. Arbeit per Secunde leistet und 8 — 10 Glühlampen 
[Swan) oder eine Voltabogen-Lampe, nach Siemens 
oder Gravier, mit 1 Cm. starker Kohle, betreiben kann. 
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Im Ganzen sollen, wenn alles fertig gesteui 
100 Swan-Lampen und 50 Voltabogen-Lampen in Betrieb' 
gesetzt werden, Figur 40 zeigt 3 dieser Batterien mit 
ihren Hebevorrichtungen. 

Der Umstand, dass die Chromsäure-Elcmente fähig 
sind, wenn auch nur für kurze Zeit, einen sehr kräftigen 
Strom zu liefern und besonders Drähte zum Erglühen 
zu bringen, hat Anlass gegeben, sie nicht blos zu 
galvanokaustischen Zwecken und Zündmaschinen, son- 
dern auch in der Sprengtechnik zu verwenden. 

Im Nachfolgenden wollen wir das Element der 
Genie -Reg imentsschule zu Arras beschreiben, das unter 
dem Namen 

Arras-Element bekannt ist und durch den 
dortigen Capitän Barisien in Verwendung kam. 

Das Element besteht aus einem Kohlenstabe, den 
ein Zinkcyhnder umgiebt, dessen äussere Fläche, welche 
an der Stromerzeugung nicht Theil nimmt, mit einem 
schützenden Ueberzug versehen ist. 

Beide Elektroden sind sammt den Klemmen an 
einer kleinen Holz- oder Hartgummischeibe befestigt, 
welche am Rande des Gefässes aufruht, in welches die 
Elektroden in jenem Augenblicke getaucht werden, in 
dem die Mine auffliegen soll. 

Das Gefäss besteht aus dem mit einem eingerie- 
benen Glasstöpsel oder mit Kautschuk überzogenen 
Holzstöpsel versehenen Fläschchen, das zugleich zur 
Aufbewahrung der Flüssigkeit dient und in einem Fache 
neben den Elektroden steht. 
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Da die Thätigkeit des Elementes nur Augenblicke 
währt, wird sowohl das Zink als auch die Flüssigkeit 
ausserordentlich wenig abgenützt und können beide zu 
einer langen Reihe von Sprengungen dienen. 

Im Jahre 1870 während der Belagerung wurden 
zu gleichen Zwecken 4 Elemente zu einer Säule ver- 
einigt. Jedes Element bestand aus einem Halbcylinder 
von Zink und Kohte, und war der so gebildete Cylinder 
in eine Oeffnung des Brettes gesteckt, die je zu einer 
Hälfte mit Kupferstreifen ausgekleidet war. Die Elek- 
troden selbst waren durch Hartgummiplättchen getrennt 

Puddot-Säule. Vier Arras-Elemente sind im 
Viereck aufgestellt und die Zwischenräume mit Gutta- 
percha ausgefüllt und sie selbst so verhüllt, dass 
ein Cylinder entsteht, wodurch die Aussenseiten der 
Zinke vollkommen vor dem Säureangriff geschützt 
sind. 4 nach aussen mündende wagrechte Oetfnungen 
gestatten der Luft zu entweichen, wenn die Säule in 
das mit der Flüssigkeit gefüllte Gefäss aus halbge- 
härtetem Kautschuk getaucht wird. 2 Klemmen sind 
zur Aufnahme der Drähte bestimmt, die übrigen Pol- 
drähte sind miteingegossen. 

In Folge dieser Einrichtung können die Elemente 
mit wenig Flüssigkeit in Thätigkeit gesetzt und dies^ 
deshalb nach dem Gebrauche weggegossen werden. 

Da es unangenehm ist, Gefasse, welche Schwefel- 
säure enthalten, mit in die Wägen der Genietruppen zu 
verpacken, ersann Capitän Puddot ein neues Gemenge, 
welches diese Säure entbehrlich macht; es besteht aus 
20 Grm. Kaliumbichromat und 6 Grm. Kaliumchloro- 
Chromat und wird in lOl) Grm. Wasser gelöst. Dabei 
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findet eine Temperaturerniedrigung bis — 10^ statt, 
woraus eine Widerstandserhöhung hervorgehen kann, 
weshalb es gut ist, die Lösung einige Zeit vor dem 
Versuch zu bereiten. 

Diese Flüssigkeit wirkt schwächer als jene von 
Buff; sie wird erheblich verstärkt, wenn man, was in 
Städten lei-cht möglich ist, 10 Gramm Schwefelsäure 
beifügen kann. 

Das Chlorochromat wird bereitet, indem man 
Salzsäuregas im Ueberschuss in heisse gesättigte Lösung 
von Kaliumbichromat einleitet, und man erhält es als feine 
orangenbraune Nadeln, die ohne besondere Aufmerk- 
samkeit aufbewahrt werden können. 

Mehr über Feldelemente siehe XV. Bd. 

Pneumatisches Element nach Byrne. Schon 
1841 hat Poggendorff ein Element mit Zink, Platin 
und Chromsäure versucht, jedoch gefunden, dass seine 
elektromotorische Kraft Yg kleiner als jene eines Zink- 
Kohlen-Elementes mit Chromsäure ist. 

Neuerdings hat Dr. Byrne in Brooklyn den 
Versuch wiederholt und dabei sein Element auf sehr 
sinnreiche Weise zusammengesetzt. 

Um den Leitungswiderstand zu vermeiden, der in 
Elementen mit Platinelektroden wegen deren Dünnheit 
meistens vorhanden ist, verfährt er auf folgende Weise: 

Er versieht das Platin mit einer Bleiunterlage, 
die wieder, um steif zu sein, eine Kupferplatte als Kern 
enthält. Die Elektrode besteht daher aus einer Kupfer- 
platte, welche mit Blei überzogen ist, auf welches 
erst die Platinbleche aufgelöthet werden. Das zu Tage 
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tretende Blei, soxi^ie die Löthstellen werden mit Firniss 
überzogen, welcher der Säure widersteht. 

Zwischen 2 solchen Elektroden lässt sich, wie 
beim Grenet-Element, die Zinkelcktrode auf- und ab- 
schieben. Den Wasserstoff möglichst vollständig:^ zu ver- 
brennen und die Flüssigkeit in Bewegun«^^ zu setzen, 
wird durch einen Kautschukblasebalg Luft unter die 
Elektroden eingeblasen und dadurch die Flüssi^^keit 
in Bewegung versetzt. 

Entgegen der Behauptung P o g g e n d o r ff 's findet 
Byrne die elektromotorische Kraft = 1-97, doch giebt 
er freilich auch zu, dass sie zuweilen nur 1.78 beträgt. 
Der stark wechselnde Widerstand ist nur 014 — C)18 
Ohms, was erklärt, dass 10 derlei Kiemente einen 
86 Cm. langen und 2*1 Mm. dicken Platindraht ins 
Erglühen bringen. 

Der geringe innere Widerstand wird erzielt sowohl 
durch die gut leitende Elektrode, als auch durch den 
bedeutenden Schwefelsäuregehalt der Flüssigkeit, die 
bereitet wird, indem man 155 Gramm Kaliumbichromat 
in 3 Liter kochendem Wasser löst, und nach dem Er- 
kalten, so lautet die Vorschrift nach dem »Engineering«, 
1878, Bd. XXV, S. 421, 06 Liter concentrirte Schwefel- 
säure zusetzt. 

Der Erfinder wendet auch Calciumchromat an, 
wie wir dem »Lumiere ^lectrique«, (1880) S. 18 ent- 
nehmen; die Ergebnisse scheinen aber eben so wenig 
befriedigend, als der Gebrauch verdünnter Schwefel- 
säure, mit welcher er ebenfalls sein Element zuweilen 
in Thätigkeit setzt. 

Hauck. Galv. Batterien. 11 
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Zink-Kupfer-Chromsaure. Poggendorff hat 
auch diese Zusammenstellung in den Kreis seiner Unter- 
suchungen gezogen und gefunden, dass ihre elektro- 
motorische Kraft nur 1'2 Daniell beträgt. Da die Wasser- 
stoffansscheidnng nicht aufgehoben ist, besitzt das Ele- 
ment keine bestandige Stromstärke. 

Kupfer-Kohle-Chronisäure, Diese Stoffe zu 
einem Elemente zu vereinigen, wurde von Thomsen 
in Kopenhagen versucht. Ein Element dieser Art wäre 
deshalb zweckmässig, weil das Kupfer von der mit nur 
4 Theüen Wasser verdünnten Schwefelsäure, sobald 
der Stromkreis offen ist, nicht angegriffen wird, was 
also gestattet, den inneren Widerstand recht gering zu 
machen. 

Leider ist aber die elektromotorische Kraft nur 
0'9 Daniell. Als Erregungsfliissigkeit uTirde die von 
Buff angegebene benutzt. 

Nachdem wir die hauptsächlichsten Formen der 
Chrom sä ure-Elemente besprochen haben, wollen wir im 
Anschlüsse einige Abänderungen solcher zur Bespre- 
chung bringen. 

Bei dem Feld-Element neuester Zusammenstellung 
war schon die Flüssigkeit anders zusammengesetzt, 
grösser ist die Veränderung derselben im 

Delaurier-Element. (Zink, Kohle, Flüssigkeit.) 
Im äusseren Gefäss befindet sich nebst Wasser ein Zink- 
cylinder, dessen Höhlung die Zelle aufnimmt. Der 
Inhalt der Zelle besteht aus der Kohlenelektrode und 
einer Flüssigkeit, welche zusammengesetzt ist aus: 
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5'4 Theilen Kaliumbichroitiat, 
5 • Natriumsulfat, 

4- » Eisen Sulfat, 

2ä • Schwefelsäure von 66" B„ 

30 ' Wasser. 

Delaurier hofft auf folgende Weise eine vermehrte 
Beseitigung des Wasserstoffes zu erzielen. 

Wir gehen, alles andere bei Seite lassend, von 
der Chromsäure aus. 

iCrOs-\-6I^2SOi + F^^ Os . 330^ + 7//,= 
= 2(0-2 O3 . 3SO3) + 2FeS0^ + 12 //^ -\- SO^H^ 

Wir sehen, dass hier 7 H^ oxydirt werden, während 
sonst von 4 6V Ö3 nur 6//j gebunden wurden. 
^CrO^-\-&H^S0i^%H^=[2CrzO3.^S0,)-\-l2K,O 
Er wendet auch eine Mischung von 
5.4 Kaliumbi Chromat, 

5 Eisensulfat, 

6 Schwefelsäure von 66" B. 
auf 12 Wasser 

an, welche bei derselben Wirksamkeit billiger zu stehen 
kommt als Salpetersäure, und von der er hofft, sie 
wieder beleben zu können, wenn sie ausgebraucht ist. 
Statt der verdünnten Schwefelsäure kann auch 
Salzwasser bei der Zinkelektrode verwendet werden, 
was deren Abnützung während der Ruhepausen sehr 
vermindert; auch wird das Amaigamiren erspart, was 
deshalb besonders für Galvaniseure wichtig ist, weil 
selbes oft Anlass giebt, dass an die zu vergoldenden 
Waaren Quecksilber kommt. 

11» 
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besser, gesättigte Salzlösungen anzuwenden, weil dadurch 
der Widerstand und die Diffusion verringert werden. 



Griscom-Batterie. Eine, wie uns dtinkt, recht 
kmässige Einrichtung, hat Griscom der Chrom- 
säure-Tauchbatterie gegeben, um sie zum Betrieb seines 
elektromagnetischen Nähmaschinen-Motors verwenden 




Bjg 41 ^ i , a hm U Kohlen- 

platten, die in 6 sehr grosse Gläser tauchen, befestigt 
sind. Zwischen je zwei solchen Platten befindet sich 
eine gegossene, eigenthümlich geformte Zinkplatte, die 
unten bedeutend dicker ist, um die Abnützung auszu- 
gleichen, vielleicht auch, damit bei dem mehr oder 
minder tiefen Einsenken, innerhalb kleiner Grenzen, oder 
besser Bewegen der Elektroden, die Stromstärke nicht 
zu sehr schwankt. Das Bewegen ist nothwendig, 
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die Polarisation zu vermeiden; wird wenig eingesenkt, 
so hat man die Platten sehr nahe, sie polarisiren sich, 
man taucht etwas tiefer ein, w'as sehr leicht geschieht, 
indem man mehr oder minder stark auf den Tritt 
drückt, der mit einem Winkelhebel in Verbindung steht, 
auf dem das Brett ruht, an welchem die Elektroden 
befestigt sind. 

Eine starke Spiralfeder ^''^- 42> 

besorgt das Herausheben 
der Elemente. 

Durch mehr oder minder 
starkes Drücken auf den 
Tritt werden die Elektroden I 
mehr odermindereingesenkt, 
wodurch dieMaschineschnel- 
ler oder langsamer läuft, 
oder gar stehen bleibt. 

Der ganze Kasten hat 
eine solche Grosse, dass et 
gerade unter einer Näh- 
maschine Platz hat. 




Anderson -Element. Diese Zusammenstellung, 
welche uns nur aus Patentschriften bekannt ist, deren 
Beschreibung aber die Runde durch alle Blätter, die 
sich mit elektrischen Apparaten beschäftigen, gemacht 
hat, benützt als erregende Flüssigkeit Schwefelsäure 
oder Salzsäure (wir folgen hier der Patent-Beschreibung 
in Uppenborn's Zeitschrift, 1880, 11. Bd., Nr. 16). 
oder ein Salz dieser Säuren , welche das Zink umgiebt, 
während die Kohle in Oxalsäure taucht, der eine 
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■ geeignete Säure oder ein Salz derselben beigemischt ist, 
[ das aber Chrom oder Chrom säure enthalten soll, so 
f dass oxalsaures Chromoxyd entsteht, das noch in Ver- 
i bindung stehen kann mit dem Salze eines doppelt- oder 
[ «nfach-chromsauren Salzes. 

Letztere Flüssigkeit wird auch benützt, wenn die 
poröse Zelle wegbleibt. 

Gewöhnlich wird Chlorammonium beim Zink und 
oxalsaures Chromoxyd nebst oxalsaurem Kali verbunden 
mit Kaliumbichromat und Salzsäure, bei der Kohle 
verwendet Die erstere Verbindung wird erhalten, wenn 
man doppeltchromsaures Kalium mit Oxalsäure mischt, 
bis das Aufbrausen aufhört. Wir bemerken sofort, dass 
diese Herstellungs weise mehr als kostspielig ist, da je 
ein Theil der Chromsäure zu Chromoxyd reducirt und 
ein Theil der Oxalsäure in Kohlensäure verwandelt 
wird, also ein Verbrauch schon vor der Benützung im 
Elemente stattfindet. 

Diese Lösung wird abgedampft, das erhaltene 
Salz mit der gleichen Menge Kaliumbichromat gemischt, 
und in die Zelle zur Kohle gegeben, worauf ein Zusatz 
von Wasser oder Chlorwasserstoff säure erfolgt. 

Die Krystalle von Kaliumbichromat können zweck- 
mässiger Weise auch in eine trichterförmige Glasröhre, 
die mit einem Platin drahtnetz-B öden versehen ist, ein- 
gefüllt werden. Je nachdem man einen stärkeren oder 
schwächeren Strom wünscht, senkt man die Röhre 
mehr oder minder tief in die Flüssigkeit ein. Das Ent- 
weichen von Dämpfen zu verhindern, wird Gel, Russ 
oder Holzkohle auf die Flüssigkeit aufgegossen. (Fig. 42',) 
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Wir enthalten uns jeder weiteren Bemerkunjj über 
dieses Element, von dessen elektromotorischer Kraft 
nichts bekannt ist, und wollen nur noch anführen, 
worauf der Erfinder besonders Gewicht legt. 

Nämlich auf die Herstellung galvanischer Batterien 
mit Anwendung von Oxalsäure in Verbindung mit 
irgend einer Lösung, welche Chrom oder Chromsäure 
enthält, so dass die Oxalsäure sich chemisch mit dem 
Chrom oder der Chromsäure zu einfachoxalsaurem 
Chromoxyd, oder einem zusammengesetzten Oxalsäuren 
Salz, welches Chrom oder Chromsäure enthält, ver- 
bindet. — Welche Vortheile oder Zwecke damit ver- 
bunden sind, haben wir nicht ergründen können. 

Partz-Element. Zu dieser Zusammenstellung, 
deren Beschreibung im III. Bd. von La lumiere electrique, 
1881, S. 168, zu finden ist. wird statt Kaliumbichromat 
das Ammoniumbichromat, und statt der Schwefelsäure 
Chlorzinklösung verwendet. Die Verhältnisszahlen sind: 
15 Theile von jedem der Salze auf 100 Theile Wasser. 
Das Element hat viele Aehnlichkeit mit dem in Fig. 19 
abgebildeten; eine nicht unwesentliche Verbesserung 
besteht darin, dass die Kohle mit 10 — 12 Längsschlitzen 
versehen ist, was eine Erneuerung der depolarisirenden 
F'lüssigkeit erleichtert, und dass ferner die Zinkelektrode 
in ein kleines, mit Quecksilber gefülltes Gläschen taucht, 
was stets eine vollkommene Amalgamirung aufrecht 
erhält. Während der Thätigkeit des Elementes bildet 
sich eine Doppelverbindung von olivengrüner Farbe, 
Chromzinkoxychlorid, welche sich vom Zink sehr 
leicht ablöst. Die Anwendung von Ammoniumbichromat 
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bietet noch den Vortheil, dass sich kein schwer 1 
Körper bildet, da der Ammoniumalaun im Gegensatz 
zum Kaiiunialaun leicht löslich ist. 

Nach den Untersuchungen von Dumoncel und 
Hospitalier beträgt die elektromotorische Kraft 145 
Volts, der Widerstand des Elementes 2 Ohms, was 
sie recht gut geeignet macht, die Leclanch ^-Elemente 
zu vertreten. 

In iLa lumiere ölectriquei sind einige lehrreiche 
Versuche veröffentlicht, welche mit verschiedenen Mi- 
schungen angestellt wurden.*) 

Uebermangansäure-Element. Wir übergehen 
die Anwendung dieser Säure, welche von Beetz**) und 
Koosen***) versucht wurde, weil sie keine praktische 
Verwerthung in Aussicht gestellt haben. 

Elemente mit Depolarisation durch den Sauerstoff 
von Metallsalzen. 

Wie wir wissen, wird die elektromotorische Kraft 
des Volta-Elements dadurch erhöht, dass aller bei der 
Zinkauflösung abgeschiedene Wasserstoff durch den 
gelösten Sauerstoff der Luft, durch ein Oxyd oder eine 
Säure verbrannt wird, was eine elektromotorische Kraft 
erweckt, ähnlich jener, welche durch das Aullösen 
der Zinkelektrode hervorgerufen wird. 

Die Fähigkeit, den Wasserstoff im Entstehungs- 
augenblicke zu binden, kommt jedoch nicht allein dem 

*) VoisinundDronier nimmt: Küliumbichromat 4-6, Schwefel- 
saure g-8.1, Natriumsulfat 2-33, Wasser 83'33; Loisean eine MischoBg 
vott Kaliumbisulfat und Bichromat, da5 vor dem Gebrauch gelöst wird. 
**) Fortschritte der Physik, Berlin 1S47. S. 271. 

*•*) Koosen Pogg. Ann. Bd. CXLIV, S. 667. 
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Sauerstoff der Luft, den Oxyden und Säuren zu, son- 
dern auch viele sauerstoffhaltige Metallsalze besitzen 
dieselbe. Wir können uns sehr leicht hiervon überzeugen, 
wenn wir in ein geschlossenes Volta-Element, an dessen 
Kupferelektrode Wasserstoffbläschen aufsteigen , sehr 
vorsichtig längs derselben Kupfersulfat lösung einfliessen 
lassen. Sowie diese Lösung die Elektrode trifft, vermindert 
sich die Wasserstoffentwicklung und steigt die Strom- 
stärke, was der grössere Ausschlag eines Galvano- 
meters andeutet, wenn wir ein solches in den Strom- 
kreis eingeschaltet haben. 

DieseArt, die Wasserstoffentwicklung zu beseitigen, 
kann jedoch nicht angewendet werden, weil sich die 
Kupfersulfat lösung bald in der ganzen Flüssigkeit ver- 
theilt, an das Zink geräth und dort Kupfer abscheidet. 

Man umgiebt daher die negative Elektrode mit 
einem porösen Gefässe, in welches die Kupfersulfat- 
lösung eingefüllt wird. Das neue Element, welches 
nach seinem Erfinder, der es um das Jahr 1036 
zusammenstel Ite , 

Daniell-EIement heisst, besteht also aus einer 
Zinkclektrode in verdünnter Schwefelsäure, in der eme 
poröse Zelle steht, welche die Kupfersulfatlösung und 
die Kupferelektrode enthält. (Fig. 43.) 

Schalten wir in den Stromkreis dieses Elementes 
ein Galvanometer ein, so werden wir, so lange dafür 
gesorgt ist, dass die poröse Zelle stets Kupfersulfat 
enthält, finden, dass die Nadel stets auf dieselbe Zahl 
weist, also die Stromstärke sich gleich bleibt, trotzdem 
liaBaSchwefelsäureverbraucht wird. Um diesen Umstand 
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ZU erklären, ist es nothwendig, die chemischen Vorgär 
einer näheren Beachtung zu unterziehen. 
Wir haben im Elemente: 

Zn^H^SO^^ CuSO^, 
welche Stoffe unter Strombildung sich umsetzen i 
ZnSO^-\- H^SO^^ Cu. 
Flg. 43- 



V/ 




I Vorgänge 1 
:n in; J 

41 



Wir sehen also, dass es nie an freier Schwefel- 
säure im Elemente fehlen wird, und können uns nun 
auch erklären, wieso das Element auch ohne Schwefel- 
säure, wie dies oft geschieht, in Thätigkeit gesetzt 
werden kann. 

Steht das Zink blos in Wasser, so tritt allmählich 
durch die Poren ein wenig Kupfersulfat zum Zink, 
dieses zersetzt das Sulfat, schlägt etwas Kupfer nieder 
und macht die Schwefelsäure frei. 

Freilich wird uns die Beobachtung des Galvano- 
meters lehren, dass die Stromstärke erst nach und nach 
ihre ganze Höhe erreicht, was darin seine Begründung 
findet, dass Wasser ein schlechter Leiter und deshalb 



Depolar, durch den Sanerstoff von MetallsalzeE. 171 

der innere Widerstand des Elementes zu Beginn sehr 
gross ist. 

Um die Zeitdauer abzukürzen, in welcher das 
Element seine volle Kraft sich erwirbt, schliesst man 
den Strom kurz, was die chemische Thätigkeit auf das 
kräftigste erregt. 

Der Umstand, dass die elektromotorische Kraft 

' dieses Elementes nur sehr geringen Aenderungen 
unterliegt, hat Veranlassung gegeben, dieselbe als Einheit 
anzunehmen. 

Eingehende Untersuchungen, bei welchen auch 
die Aenderungen der Temperatur in Rechnung gezogen 
wurden, ergaben (Sabine) eine Zunahme von 0015 
bei 100" C, wenn die elektromotorische Kraft bei 18" C. 

I gleich 1 genommen wurde. 

I Derartige zu Messungen bestimmte Elemente 

werden statt mit verdünnter Schwefelsäure mit Zink- 
sulfat gespeist. In einem solchen Elemente fand jul. 
Regnauld die Zahl: 

175 für eine gesättigte Lösung von Kupfersulfat, 
175 ' Kupfersulfat, im doppelten Raumtheile Wasser, 
174 « Kupfersulfat im lÜfachen Raumtheile Wasser, 

1172 » Kupfersulf,im50fachenRaumthdIeWassergelöst, 
Die Zahl 179*) ergiebt sich, wenn verdünnte 
Schwefelsäure angewendet wird. 

Wie man sieht, ist also dann die elelrtromotorische 
Kraft nur wenig grösser, sie steigt auf 188 bei Schwefel- 

*) Diese Zahlen sind thermoelektrisclie Einheiten, d. h. die 

elektromotoristhen Kräfte von 175—172 hintereinander geschalteten , 

Wismuth-Küpfer-Elementen, deren Lüthstellen auf 0° und 100" er- J 

wSrmt sind. I 
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säure, die nur mit der vierfachen Wassermenge verdiitmt 
ist, und- sinkt auf 161*), bei der mit dem 12fachen 
Gewichte Wasser verdünnten Schwefelsaure. 

Regnauld hat femer gefunden, dass sich die 
elektromotorische Kraft nicht ändert, wenn die Dicke 
der Zelle zunimmt, oder die Dichte der Zinksulfatlösung 
abnimmt; bedeutend ändert sich aber dann der innere 
Widerstand des Elementes und zwar in eigenthiimlicher 
Weise, weil die Leitungsfähigkeit der Zinksulfatlösung 
nach einer gewissen Dichtenzunahme wieder abnimmt, 
wie folgende Zahlen zeigen. 

Gesättigte Zinksulfat lösung, spec. Gewicht 1-441, 

Leitungsfähigkeit 5'77 

mit dem gleichen Raumtheil Wasser verdünnt 7'13 
Mit dem Sfachen Raumtheil Wasser verdünnt 6'43 
Auch die Temperatur hat Einfluss auf die Leitungs- 
fähigkeit der Zinksulfatlösung; am günstigsten stellt sie 
sich bei 14" C. 

Ebenso wie die Dichte der Zinksulfat lösung zu- 
nimmt, verringert sich durch den Verbrauch die Dichte 
der Kupfersulfatlösung und damit auch deren Leitungs- 
fähigkeit, denn es zeigt nach Ed. Becquerel Kupfer- 
sulfatlösung im gesättigten Zustande, vom spec. Gewichte 
1-171 die 

Leitungsfahigkeit 542 

verdünnt mit 1 Raumtheil Wasser , . . 3-47 
verdünnt mit 3 Raumtheilen Wasser . . 2UH 
Wie man sieht, sollte man also die Lösung stets 
gesättigt erhalten, was der Fall ist, wenn Krystalle im 

*) S. Latimer CUrke und Sabine. Die Zahlen aba ä 
leichtem Vergleiches wegen umgereclm et in thernioelekt rieche Einheiten. 
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Ueberscbuss zugesetzt werden, welche man auf da3 
Sieb D legt. 

Dieses Verfahren ist jedoch keineswegs sparsam, 
wie die Erfahrung bewiesen hat, und die Steigerung 
des Widerstandes, den eine verdünntere Lösung hervor- 
bringt, wird einigermassen dadurch ausgegUchen, dass 
sich Zinksulfat derselben beimengt. 

Abgesehen von allen diesen Ursachen der Ström- 
st ärkeän de rungen bleibt auch noch zu berücksichtigen, 
dass die Verdunstung die Flüssigkeiten gesättigter macht. 

Die ursprüngliche Gestalt des Daniell- Elementes 
war die nachfolgend beschriebene, welche wir hauptsäch- 
lich deshalb anführen, weil gerade in den neuesten Zu- 
sammenstellungen galvanischer Elemente eine gewisse 
Rückkehr zur Urform zu finden ist. 

Das Gcfäss, welches zugleich die Ableitungs-Elek- 
trode bildete, bestand aus einem hohlen Kupfercy linder, 
der mit einem siebförmigen Einsatz versehen war, von 
welchem aus die als poröse Zelle verwendete Ochsen- 
gurgel zur gegenüberliegenden Oeffnung in dem Boden 
des Gefässes ging. 

Der Boden der porösen Zelle bestand aus einem 
Korkstöpsel, in dessen Bohrung ein doppeltgebogenes 
Rohr eingefügt war. das einer zu grossen Sättigung 
der Zinksulfatlösung vorzubeugen bestimmt war, welche 
leicht eintrat, weil der volle Zinkcylinder fast den ganzen 
Innen räum einnahm. 

Diese Röhre aber machte den ganzen Apparat 
recht unhandlich, und ist auch die Benützung des 
Kupfers als Gefäss wohl zu überlegen. Freilich greift 
weder Kupfersulfat noch verdünnte Schwefelsaure das 
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Kupfer in nennenswerther Weise an, jedoch können 
Nebenwirkungen, Ablagerungen eines anderen Metalles, 
die Löthstelle selbst, Anlass zu örtlichen chemischen 
Vorgängen bilden, die als Endergebniss die Durch- 
löcherung des Gefässes haben würden. 

Der Umstand, dass die negative Elektrode be- 
deutend grösser als die positive ist, hat bei derlei Ele- 
menten, in welchen der Wasserstoff vollständig aufge- 
zehrt wird, nicht viel zu sagen, ist also ohne Werth. 

Es wird dadurch, dass so viel Kupfer aufgewendet 
wird, der Anschaffungspreis erhöht, jedoch auch wieder 
an Zinkverbrauch gespart, besonders wenn man davon 
absieht, gegossene Zinkcylinder zu verwenden, welche 
oft Hohlräume enthalten, die Anlass zu unnützer Zer- 
störung der Elek-troden geben können. Hohle Cylinder 
aus Zinkblech vermeiden diesen Fehler und auch jenen, 
der darin liegt, wenn die poröse Zelle zu wenig Fliisag- 
keit hält. 

Aus einigen der angeführten Grunde ist man von 
der beschriebenen Form der Daniel! -Elemente abge- 
gangen und baute sie dann allgemein so, dass man in 
einen hohlen Zinkcylinder eine poröse Zelle aus Thoa 
stellte, welche die Kupferelektrode und das Kupfe^ 
sulfat enthält. (Fig. 43.) 

Wir benützen diese Gelegenheit, zu bemerken, dass 
die poröse Zelle jetzt wieder zu wenig Kupfersulfat 
fasst; man ist daher dazu gekommen, diesem Uebelstande 
durch Aufsetzen eines mit Krystallen und Flüssigkeit 
gefüllten Ballons abzuhelfen, wodurch das Ballon-Ele- 
ment entstand. 
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Ballon-Element. Dieses Element, welches in 
Frankreich vor wenigen Jahren eine grosse Verbreitung 
gefunden hat, kann 6 Monate lang ohne Nachhilfe in 
Thätigkeit bleiben,*) wenn der Ballon etwa ein Kilo 
SulfatkrystalJe fasst Derselbe ist durch einen Pfropfen 
verschlossen, aus dem ein Guttapercha- oder Glas- 
röhrchen herausragt, das bis in die Flüssigkeit reicht 
die in der porösen Zelle enthalten ist. Durch dieses 
Röhrchen sinkt die Lösung des Ballons herab, wenn 
dieselbe schwerer (dichter), weil gesättigter, als die in 
der Zelle ist. Ein Holzdeckel, auf welchem der Ballon 
aufruht, verhindert die Verdunstung und dadurch auch 
das rasche Fortschreiten der Salz Wucherungen. 

Trotz der scheinbaren Zweckmässigkeit dieser 
Elemente wurden sie doch allmählich durch die nach 
Callaud oder Leclanche ersetzt. Abgesehen vom 
fortgesetzten Zinkverbrauche scheint gerade die be- 
ständige Sättigung ungünstig zu wirken. 

Alle diese Elemente und viele der nachbesprochenen 
bieten den Uebelstand, dass die poröse Zelle bald ihren 
Dienst versagt und mancherlei Unzukömmlichkeiten be- 
' dingt, die wir jetzt etwas näher besprechen wollen. 

Die porösen Zellen im Daniell-Eiement. Wer 
die Zelle eines Daniell-Elementes betrachtet, das einige 
Zeit Dienste geleistet hat, wird finden, dass selbe mit 
eisblumenartigen braunen Linien, welche von Kupfer 
herrühren, überzogen ist, ja zuweilen innen und aussen 

*) Ein Klcment dieser Art hat sogar am Ort^ans-Bahnhof in 
Piria Über ein Jahr lang Dienste geleistet. 
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auch Ansätze von KupferkÖmem bemerken können. 
Leistet eine solche Zelle noch einige Zeit Dienste, so 
ist zu befürchten, dass eine leitende Verbindung zwischen 
Zink und Kupfer entsteht, das Element also in sich 
selbst geschlossen wird. 

Ueber die Ursachen, welche dieser Erscheinung 
zu Grunde liegen, sind mancherlei Meinungen verbreitet. 
Nach einer derselben sollen metallische Bestandtheile 
der Thonzelle Arilass zu einem Kupferniederschlag geben. 

Place schreibt dieselben dem Zinkschlamrae zu, 
welcher sich an die Thonzelle anlegt fPogg. Ann. 1857, 
Bd. C. S. 590, und Brix's Zeitschrift des Telegraphen- 
Vereines, rV. 7). Für letztere Ansicht sprechen folgende 
Thatsachen: 

Erstens bleibt die Abscheidung aus, sobald das 
Element gar keine oder nur die Kupferelektrode 
enthält. 

Zweitens tritt sie bald ein, sobald die Zinkelek- 
trode eingeführt wird. 

Sie wird drittens vermieden, sobald man diese in 
ein Leinwandsäckchen oder so in die Thonzelle stellt, 
dass sich der Zinkschlamm nicht an die Thonzelle an- 
legen kann. 

Viertens beginnt die Kupferabscheidung immer an 
der dem Zinke zugewendeten Seite. 

Der Zinkschlamm rührt nicht blos vom ausge- 
schiedenen Kupfer her, das dem zur positiven Elektrode 
gedrungenen Kupfersulfat entstammt, sondern auch von 
den verschiedenen Metallen, wie Eisen und Blei, welche 
im Zinke aufgelöst sind und bei dessen Umwandlung 
in Zinksulfat metallisch ausgeschieden werden. 
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Wir werden später sehen, wie auf selir sinnreiche 
Weise der Widerstand der Zelle im Daniell- Elemente 
entweder sehr verringert oder dieselbe ganz weggelassen 
wurde, um den Nachcheilen auszuweichen, welche ihre 
Benützung mit sich bringt. 

Die Ablagerung von Kupfer zu verringern oder 
ganz zu vermeiden, ist in dem 



Kramer-Element ange- 
strebt, und zwar dsduich 
dass noch eine zweite po 
rose Zelle und ein zweiter 
Kupfercylinder angewendet 
wird, wodurch das Element 
folgende Zusammensetzung 
bekommt. Die eine 7e!le 
welche die Kupferelektrode 
und Kupfersulfat - Krystalle 
enthält, ist von einem C3 Im 
der aus Kupferblech um 
geben, welcher mit Längs- 
schnitten versehen ist, deren 

Ränder nach aussen aufgebogen sind. Dieser Kupfer- 
cylinder, der mit dem inneren durch Ableitungsstreifen 
verbunden ist, steht gleichfalls in einer porösen Zelle, 
welche ebenso wie das äussere Gefäss, in das sie ein- 
gesenkt wird, verdünnte Schwefelsäure (1 ; 100) enthält. 
Der Zinkcylinder endlich hat seinen Platz in dem ring- 
förmigen Räume zwischen der äusseren Thonzelle, wel- 
che in der Figur 44 ebenso wie das Zink weg- 
gelassen ist. 

Hauck, Galv. Balterien. 12 
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Dieses Element kann mehrere Monate ohne Auf- 
sicht in Gebrauch stehen, vorausgesetzt, dass es mit der 
nöthigen Menge Kupfersulfat beschickt ist. Ueber eine 
weiter ausgedehnte Verbreitung ist uns leider nichts 
bekannt. 

Telegraphen-Elemente. 

Trog-Element. Im englischen Telegraphendienste 
werden meist verschliessbare, längliche Kästen aus 
Teakholz angewendet, welche die Elemente enthalten, 
deren Elektroden statt der runden eine flache Gestalt 
haben, was viel zu einer Platzersparniss beiträgt. 

Ein länglicher Holzkasten ist durch 10 Schiefer- 
und 10 poröse Porzeil an platten in 20 Zellen getheüt, 
in welche abwechselnd eine Zink- und eine Kupferplatte 
tauchen. Diese sind paarweise mit einander verbunden 
und reiten auf den Schieferplatten. Die Zinke sind 
7 Cm. lang, 5 Cm. breit, die Kupfer 17 Cm. im Quadrat 
Die Unterhaltung einer lOelementigen Säule kostet 
jährhch 4.50 fl., also per Element 45 Kreuzer, was 
gewiss nicht viel ist; der Preis der ganzen Säule ist 
12 fl. ö. W. 

Jene Zellen, welche die Kupferplatten enthalten, 
sind mit Kupfersulfat, die anderen, in welche die ge- 
gossenen Zinkplatten tauchen, mit Wasser oder ver- 
dünntem Zinksulfat gefijllt. 

Hauptvortheile dieser Säule sind: Die Unzerbrech- 
lichkeit der Gefässe, leichte Verschickbarkeit, der be- 
stimmte Abstand der Elektroden, welche nicht die 
porösen Platten berühren, Verhinderung der Verduristung, 
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und dass sie einen Monat in Gebrauch sein können, ohne 
dass man den Decke! öffnet. 

Nachtheiie: die schwierig-e Herstellung der Troge 
mit dichten Scheidewänden und dass gegossene Zinke 
angewendet werden. Dieser Umstand hat wahrschein- 
lich Anlass gegeben, dass die 

Muirhead-Säule ersonnen wurde, von der heute 
noch in der Central post office 20.000 Elemente in 
Thätigkeit sind, und welche sich von der eben be- 
schriebenen dadurrrh unterscheidet, dass der Kasten 
fünf Porzellanzellen enthält, die mit zwei Abtheilungen 
versehen sind, in denen die flachen Thonzellen stehen. 
Um den Uebertritt der Kupfersulfatlösung zum Zink 
möglichst zu verringern, wurde das 

Siemens-Halske- Element zusammengestellt. 
Die von dem bekannten Berliner Elektriker ersonnene 
Umgestaltung des Daniell-Elementes besteht dem Grund- 
gedanken nach in einer bedeutenden Verdickung der 
porösen Wand, was auf folgende Weise erreicht wird. 

Auf den Boden eines cylindrischen Glases wird 
ein ^förmiger Kupferblechstreifen gelegt, zuweilen auch 
zwei, in deren Kreuzungspunkt, oder eine Platte, in deren 
Mitte ein nach aufwärts gehender Draht befestigt ist. 
Nachdem selbe mit Kupfersulfat-Kry stallen bedeckt sind, 
wird eine Glocke aus porösem Thon darauf gesetzt, in 
welche eine Glasröhre eingekittet ist, und in die 
Glasröhre, durch die der Kupferdraht geht, Kupfer- 
sulfat-Kry stalle eingefüllt. {Fig. 45.) 

Auf die Glocke kommt der mit '/^ seines Gewichtes 
Schwefelsäure angerührte Papierbrei, welcher mit der 
12* 
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vierfachen Menge Wasser vermengt, nachdem die über- 
schüssige Flüssigkeit ausgepresst wurde, sorgfältig ge- 
knetet wird, und ohne Zwischenräume zu lassen, ein- 
gefüllt und festgestampft werden muss. Auf die Papier- 
masse, welche die eigentliche poröse Scheidewand bildet, 
wird ein starker, ring- 
förmiger, gegossenerZink- 
klotz, der mit einer Mes- 
singklemme versehen ist, 
aufgesetzt, vorher aber, 
nachdem ein Leinwand- 
lappen aufgelegt wurde, 
Zinksulfat oder Bittersalz 
(schwefelsaures Magne- 
sium) in Kry stallen ein- 
gefüllt. 

Soll das Element in 
Thätigkeit gesetzt werden; 
so giesst m^n in diL Ghm ohre und auf das Zink Wasser, 
dabei hat man aber wohl darauf zu achten, dass nicht 
zu viel Wasser in die Glasröhre gegossen wird und 
selbe dann überläuft, wodurch Kupfersulfatlösung das 
Zink benetzen wurde. 

Ist nach längerem Gebrauch der Vorrath von 
Kupfervitriol in der Glasröhre aufgebraucht, so kann 
man eine Nachfüllung derselben vornehmen. 

Durch die dicke poröse Scheidewand wird zwar 
der innere Widerstand ausserordentlich gesteigert, dies 
hat aber nichts zu sagen, wenn das Element zu tetegra- 
phischen oder medicinischen (con staute r Strom) Zwecken 
verwendet wird, da in diesen Fällen auch im äusseren 
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Stromkreis grosse Widerstände zu überwinden sind. 
Wir haben nicht ohne Bedacht blos gesagt, dass 
der Uebertritt von Ktipfersulfat zum Zinlv verringert 
wird, denn er findet dennoch statt und bringt die 
bekannte störende Erscheinung hervor, die wir beim 
Daniell-Element besprochen haben. 

Wird dieses Element andauernd gebraucht, so 
geschieht es gleichfalls, dass gan^.e Kupferadem die 
Papiermasse durchziehen und die PorzeUanglocke sich 
vollständig mit Kupfer bedeckt. 

Diesem Uebelstande zu begegnen, verfiel der eng- 
lische Elektriker Varley auf den Gedanken, statt der 
Papiermasse Zinkoxyd zu verwenden, und so entstand das 

Varley-Element, das wir nach einer Original- 
Beschreibung des Erfinders schildern wollen, welche 
G. Wiedemann in seinem Werke über Galvanismus, 
n. Aufl., III. Bd., S. 676, veröffentlichte. Das Element 
besteht aus einem Glase, dessen Boden eine Kupfer- 
platte bedeck-t, an der ein gut isolirter Ableitungsdraht 
befestigt ist. Dem nach aussen führenden Drahte gegen- 
über ist eine unten abgeschrägte Glasröhre eingeführt, 
die mit Kupfersulfat-Kry stallen gefüllt wird. Die Kupfer- 
platte wird zuerst mit einer Schichte Sägespähne, diese 
dann mit Zinkoxyd bedeckt, worauf eine Lage kohlen- 
saures Zink und eine Lage Sägespähne fol^t Das Ganze 
wird mit Wasser bedeckt, in das ein unten stumpf 
kegelförmiger Zinkklotz taucht, der durch seine Klemme 
an dem am Gefässrand ruhenden Ebonitdeckel befestigt 
ist. So sinnreich diese Zusammenstellung in allen 
Einzelheiten bis selbst auf den kegelförmigen Zink- 
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klotz ist — SO geformt, damit sich die Gasblasen 
besser ablösen — hat dieses Element unseres Wissens 
keine weitere Verbreitung erlangt. 

Der chemische Vorgang, welchen das Zinkoxyd 
veranlasst, ist einfach der, dass es den vordringenden 
Kupfervitriol seiner Schwefelsäure beraubt und das 
Kupfer als schwarzes Kupferoxyd abscheidet. Grössere 
Verbreitung, besonders in Italien und Indien, hat das 

Minotto-Element erlangt, welches dem eben be- 
schriebenen in der Anordnung seiner Theile gleicht. 
Auf dem Boden des Gefässes liegt eine Kupferspirale 
oder ein Blech aus diesem Metalle, von welchem ein 
isolirter Draht nach aufwärts führt. Nachdem diese 
Elektrode mit Kupfersulfat-Kry stallen bedeckt wurde, 
wird Sand (Quarzsand und ja nicht Kalksteiosand) ein- 
gefüllt. Statt Sand ist auch der Gebrauch von Sage- 
spähnen empfohlen. Als Abschluss kommt eine Lösch- 
papierscheibe oder eine solche aus Leinwand und darauf 
die Zinkplatte, die zuweilen auch gewölbt an- 
gewendet wird. 

NachAngaben von Preece und Sivewright halten 
diese Elemente einen andauernden starken Gebrauch 
18 — 20 Monate lang aus, und sollen, wenig benützt, 
32 Monate Dienst leisten. Natürlich hängt dies vom 
Kupfer SU Ifat-Vorrath ab, der ein bedeutender sein muss, 
da man ja nicht, wie bei dem Siemens- oder Varley- 
Elemente Krystalle nachfüllen kann. 

Arsonval's Abänderung. In La lumi^e 1880, 
S. 352, macht Arsonval bekannt, dass er es für zwOfilt 
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massig gefunden habe, den Sand durch Thierkohle zu 
ersetzen, weil diese die Eigenschaft besitzt, das Kupfer- 
sulfat zurück zu halten. Eine dreijährige Versuchsreihe 
hat gute Ergebnisse zu Tage gefördert, nur der Um- 
stand ist zu beklagen, dass der innere Widerstand 
gesteigert wird. 




Alle bisher beschriebenen Elemente haben den 
Nachtheil, dass sie während der Zeit, in welcher sie 
nicht gebraucht werden, wenn auch wenig, doch etwas 
verzehren. Diesem Uebelstande will das 



Trouv^-Element mit Löschpapierscheiben ab- 
helfen. Die Abbildung Fig. 46 zeigt uns ein Element dieser 
Zusammenstellung, das aus einer Zink- und einer Kupfer- 
platte besteht, zwischen welchen eine grosse Anzahl 
von Löschpapierscheiben eingelagert sind. Die untere 
Hälfte dieser Scheiben, die sich zunächst der Kupfer- 
elektrode befinden, sind mit Kupfersulfatlösung getränkt, 
die oberen mit einer solchen von Zinksulfat. Wir dürfen 
nicht vergessen zu bemerken, dass diese Scheiben, 
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bevor sie eingelegt werdeiij getrocknet, und dass alle 
mit einer Oeffnung in der Mitte versehen sind, damit 
sie über den mit Hartgummi überzogenen centralen 
Ableitungsdraht der negativen Elektrode geschoben 
werden können. 

Die Zinkplatte wird ebenfalls isolirt aufgeschoben 
und das Ganze dann mittelst einer Mutter, die sich auf 
das Gewinde des Kupferstiftes schraubt, an eine Hart- 
gummi- oder Schieferplatte angepresst, die zugleich als 
Deckel dient. 

Ein kurzer Stift, der gleichfalls mit einer Mutter 
versehen ist und vom Rande der Zinkplatte ausg^t, 
dient als negativer Pol. 

Soll das Element in Thätigkeit gesetzt werden, 
so hält man es einige Minuten unter einen Wasser- 
strahl, bis eine leise Pressung der Platten zeigt, dass 
sich die Papierscheiben mit Wasser angesaugt haben, 
weil Wassertropfen am Rande sichtbar werden. Wird 
das Element dann in das Glasgefäss gegeben, so bleibt 
es feucht, weil das Wasser nioht verdampfen kann. Da 
im Gefässe keine Flüssigkeit enthalten ist, kann das 
Element leicht von einem Ort zum anderen gebracht 
werden. Wird es auf längere Zeit zur Seite gestellt, so 
werden die Scheiben getrocknet, indem man das Ele- 
ment einem Luftzug aussetzt. Sind die Papiere trocken, 
so ist natürUch auch jeder Verbrauch ausgeschlossen. 

Beim Gebrauche des Elenientes rückt die Grenze 
zwischen Zinksitlfat- und Kupfersulfatpapier immer weiter 
der Kupferplatte zu, da ja Kupfersulfat verbraucht und 
Zinksulfat erzeugt wird; endlich ist letzteres fast ganz 
aufgebraucht, was aber doch einige Monate währt, und 
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man muss zur Neubeschickung; schreiten, die wie nach- 
folgt geschieht. 

Man füllt eine Wanne bis zu solcher Höhe mit 
Wasser, dass dessen Oberfläche, wenn das Element ein- 
getaucht ist, nur wenig; unter die Mitte der Papier- 
scheiben reicht; merkt sich diesen Stand an der Gefass- 
wand mit einem Striche ein für allemal an und senkt 
das Element ein; der im unteren Theile enthaltene 
Zinkvitriol löst sich auf. Ist dies geschehen, leert man 
die Wanne aus und füllt sie bis zur Marke mit Kupfer- 
sulfatlösung. Senkt man nun wieder das Element ein, 
so nehmen die ausgelaugten Papiertheile das Kupfer- 
sulfat auf und das Element ist neu beschickt. 

Die Handlichkeit dieser Elemente, ihr ziemlich 
gleichbleibender Widerstand, der Umstand, dass sie nur 
des Eintauchens in Wasser bedürfen, um dienstbereit 
zu sein, dass sie femer während der Ruhe, wenn man 
für sorgfältige Trocknung gesorgt hat, nichts verzehren, 
hat sie besonders geeignet erscheinen lassen zu Kriegs- 
und medicinischen Zwecken. Trouve hat daher auch eine 

TragbareFeldbatterie zusammen gestellt, welche 
aus 9 Elementen besteht, die auf 3 Kästen vertheilt 
sind, deren jeder aus Hartgummi hergestellt und mit 
einem Deckel aus Schiefer versehen ist. Der letztere 
trägt die 3 Elemente und die Verbindungsstreifen, welche, 
sobald der aus Eichenholz gefertigte Kasten geschlossen 
wird, die richtige Verbindung der Säulen zu 3 Elementen 
zur Säule mit 9 Elementen herstellen. Jedes der Elemente 
hat einen Durchmesser von 65 Mm. und eine Dicke von 
30 Mm. Einen bedeutend kleineren Durchmesser haben die 




1S6 Depolar, durch den SauerEloff von Metallsaken. 

Medicinischen Elemente, die ungefähr so grOss 
als ein Vierkreuzerstück sind und dabei eine Höhe von 
30 Mm. haben, ein Verhäitniss, welches unabweislich 
dem Elemente einen hohen Widerstand verleiht, was 
aber gerade für die Zwecke, zu welchen sie verwendet 
werden, günstig ist, da Ströme von 60 — -70 Elementen 
durch den Körper geleitet werden, die, hätten sie 
geringen Widerstand, die Haut an jenen Stellen, wo 
sie eingeführt werden, beschädigen würden. 

60 — 80 solcher Elemente sind an einer Hart- 
gummiplatte befestigt, welche den Deckel eines gut 
gedichteten Holzkastens bildet. Im hohlen Deckel ist 
der Stromwechsler untergebracht, der gestattet, mehr 
oder weniger Elemente zu benützen. Der grosse Wider- 
stand macht auch den Verbrauch an Kupfersulfat gerii^, 
von welchem Stoffe eine ziemlich grosse Menge aufge- 
speichert ist, wodurch das Element sehr dauerhaft 
wird. 

Bisher haben wir gesehen, dass man durch Ver- 
dicken der porösen Wand den Uebelständen, welche 
die Daniell-Elemente bieten, begegnen wollte. Zu fast 
derselben Zeit hatten verschiedene Erfinder den Ge- 
danken, die Flüssigkeiten durch die verschiedene Dichte 
derselben zu trennen, wodurch die poröse Zelle und 
die Unannehmlichkeiten, welche mit der Anwendung 
derselben verknüpft sind, glückhch umgangen waren. 

Schon im Jahre 1855 hatVarley auf ein solches 
Element ein Patent genommen, das wir kurz, nach 
Wiedemann's .Galvanismus. (2. Aufl., 3. Bd., S. 67fi) 
beschreiben wollen. 
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Varley-Element. Ein viereckiger Kasten, der 
mit einem Deckel versehen ist, besitzt zwei Scheide- 
wände, von welchen eine vom Boden aus in die Hälfte 
des Gefässes hinaufragt, während die zweite, von oben 
kommende in derselben wagrechten Ebene endigt, bis 
zu welcher die andere aufsteigt. Die Scheidewände sind 
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jede in etwa 1/3 der Läng 
der Wanne angebracht und 
befindet sich die Kupfer- 
elektrode zwischen der Wand 
derselben und der Scheide- 
wand, die von unten kommt, 
das Zink dem entsprechend 
am entgegengesetzten Ende. 
Nachdem das Kupfer mit 
Kupfersulfat-Krj'st allen um- 
geben ist, wird das Ganze 
mit Wasser angefüllt. Das 
eben beschriebene Element 
war, wie es scheint, niemals 
ernstlich eingeführt; 
das bald darnach zusammengestellte 

Meidinger-Element (Fig. 47), welches aus einem 
grossen Glase A besteht, das im unteren Drittel ver- 
engt ist. Auf dem Boden desselben steht ein zweites, 
kleines Gefäss, das etwas über die Verengung reicht, 
in welchem sich die negative Elektrode aus Kupfer 
oder Blei befindet, die bis zum oberen Rande des 
Gläschens reicht und mit einem sorgfältig isolirten Ab- 
leitungsstreifen versehen ist. Auf dem Absätze, welcher 
durch die Verengung des äusseren Gefässes entsteht, 
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ruht der Zinkcylinder. Das Glas ist mit eiaem Höh- 
oder Glasdeckel versehen, welcher in der Mitte eine 
OefFnung besitzt, die zur Aufnahme eines Glastrichters 
dient, der in das kleine Gläschen reicht und Kupfer- 
sulf at-Kry stalle enthält. Das ganze Gefäss wird ursprüng- 
lich blos mit Wasser oder, um den Widerstand zu ver- 
ringern, mit Bittersalzlösung (Magnesiumsulfat), die 
minder dicht als die des Kupfersulfates ist, gefüllt. Setzt 
man den Trichter ein, so löst sich selbes allmählich auf. 
Da der Trichter nur eine verhaltnissmässig geringe 
Menge Kupfersulfat aufnehmen kann, was zu sehr 
lästigen, sich häufig wiederholenden Arbeiten Anlass 
giebt, wenn von dem Elemente beständiger Dienst ge- 
fordert wird, wie z. B, in Norddeutsdiland, wo die 
Stationen mit ununterbrochenem Strome (Ruhestrom) 
arbeiten, (Verhältnisse, unter welchen sich gerade diese 
Elemente nützlich zeigen), ging Meidinger bald daran, 
den Trichter durch einen Ballon zu ersetzen und zwar 
in ähnlicher Weise, wie schon früher beim Daniell- 
Elemente angegeben wurde. 

Ballon-Element. Die badische Telegraphen-Ver- 
waltung führte dieses Element (Fig. 48) schon vor 
22 Jahren ein und ^die preussische im Jahre 1869- auch 
im Österreichischen Eisenbahndienst gewann diese Form 
grosse Verbreitung. Fast ausschliesslich verwenden 
jedoch die russischen Bahnen und der Staatstelegraph 
dieses Element. Die Lyoner Eisenbahn benützt gleich- 
falls das Ballon-Element bei den Läutewerken fiir Uebcr- 
gänge im Niveau, welche ununterbrochenen Strom 
fordern. 
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Fasst der Ballon, wie Dr. Dehms vorschlug, 
1 Kgr. Kupfersulfat, so kann das Element ein Jahr, ja 
selbst 14 Monate ohne jegliche Nachhilfe Dienste leisten. 

Zu erwähnen ist noch, dass die Elemente ziemlich 
grossen Widerstand besitzen, und zwar nach Dr. Dehms, 
der Grösse folgend, 4—9 Siemens-Einheiten, von welchen 
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Zahlen man gewöhnlich die letztere annehmen darf 
Werden die Elemente nicht auf mehreren Linien gleich- 
zeitig verwendet, was ja in kleinen Stationen selten 
vorkommt, so fällt dieser Umstand nicht allzuschwer 
die Wagschale. Dieses Element gestattet noch leichter 
, das vorige zu überwachen, wie viel Kupfersulfat 
vorräthig ist. Um auch den Anschaffungspreis zu 
vermindern werden in beiden Elementen die Kupfer- 
elektroden durch solche aus Blei ersetzt, das sich ja 
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bald mit Kupfer beschlägt und den Vortheil bietet, dass 
man angesetztes Kupfer durch Biegen der Elektrode 
leicht entfernen kann. Werden die Ableitungsstreifen 
auch aus Blei hergestellt, so erspart man die Isolirung, 
weil die Flüssigkeit dieses Metall nicht angreift. 

Als Nachtheil dieses Elementes wollen wir auch 
anführen, dass Untersuchungen ergeben haben, ein Vor- 
handensein stets gesättigter Lösungen vermehre sehr 
den Verbrauch, 

In neuerer Zeit bringt Meidinger gleich weite 
Gefässe in Anwendung, und lässt die ZinkcyUnder bis 
zum Boden hinabreichen; es ist dies eine Einrichtung, 
die zwar den Widerstand sehr vennindert, den Raum 
für Flüssigkeit vermehrt, aber ein Ueber wachen des 
inneren Gläschens ganz unmöglich macht und leicht 
Anlass giebt, dass sich Kupferschwamm am Zinlv nieder- 
schlägt, der endlich bis ins Gefäss reichen kann. 

Uebersehen darf nicht werden, dass die Oeff- 
nung des Röhrchens, welches in dem Korke steckt, 
der den Ballon verschliesst, eine dem Verbrauche an- 
gemessene Weite hat, weil sonst leicht das Kupfersulfat 
zu hoch steigen kann. Der oben berührte Uebelstand 
ist im 

Krüger-Elemente dadurch behoben, dass der 
Zinkcylinder nicht bis zum Boden reicht; er ist am 
Rande des Gefässes aufgehängt. Der Kupfercyhnder da- 
gegen, der durch Einrollen von dünnem Blech herge- 
stellt wird, und von HolzpflÖckchen, die im Zink ein- 
gelassen sind, gehalten wird, geht bis hinab zum Boden. 
Um ihm eine bessere Standesfestigkeit zu geben, sind ■ 
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drei Streifen als Füsse herausgebogen. Die dadurch 
entstehenden Spalten leisten der Bildung und Ausbrei- 
tung der Kupfersulfatlösung Vorschub, da die Be- 
schickung in der Art erfolgt, dass man, wenn das Gefass 
mit Wasser oder Bittcrsalzlösung gefüllt ist, die Kupfer- 
sulfat-Kry stalle einfach in den Kupfercy linder hineinwirft. 

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, ist dieses 
Element sehr einfach und kommt in Folge dessen 
billig zu stehen, auch ist sein Widerstand ein geringerer; 
zu befurchten bleibt nur, dass der Kupfercy linder an der 
Trennungsstelle von Kupfersuifat und Bittersalz zerstört 
wird und dass im oberen Theile eine Ausgleichung des 
Stromes durch die letztere Flüssigkeit stattfindet, wo- 
durch unnützer Kupferverbrauch entsteht, da es so, 
auch bei offenem Stromkreis, geschlossen ist, was 
freilich auch verhindert, dass sich Kupfer am Zink 
niederschlägt. 

Diese Vorgänge, welche im Elemente stattfinden 
können und die wir nur andeutungsweise berührten, 
sind geschickt verhindert in dem 

Candido-Elemente, dessen Erfinder über den 
Kupfercyhnder eine Porzellan röhre schiebt, die mit 3 
Ansätzen versehen ist, auf welchen der Zinkring ruht. 
Der untere Theil des mehrfach durchlöcherten, mit 
Sand gefüllten Cylinders geht in eine, den Boden des 
Gefasses bedeckende Scheibe über. 

Das Element wird beschickt, indem man es mit 
verdünnter Schwefelsäure (1 : 20) füllt und die Kupfer- 
sulfat-Kry stalle auf den feuchten Sand auflegt. 
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Unzweifelhaft könnte man das Element, wie wir 
schon an anderer Stelle vorgeschlagen haben, dadurch 
vereinfachen und seinen Preis verringern, wenn der 
Kupfercy linder ganz fortgelassen und die Kupferscheibe 
durch eine solche aus Blei ersetzt würde, von der ein 
jrjg. ^g Streifen aus gleichem Metalle 

nach aufwärts führt. Wie uns 
dünkt, würde dieses Element sich 
dadurch empfehlen, dass es leicht 
beschickt und dieHohe der Kupfer- 
sulfatlösung leicht überwacht wer- 
den kann und dass sich die Auf- 
lösung der Kiystalle durch die 
Sandschichte, welche die Beweg- 
lichkeit der Flüssigkeiten ver- 
mindert, langsamer vollzieht, was 
Ersparniss herbeiführt An- 
schliessend wollen wir das ge- 
wissermassen sehr ähnliche 

Gaiffe-Element besprechen, dessen Beschreibung 
wir dem V. Bd. von »La lumiere electrique« 1881,' p. 78j 
entnehmen. (Fig. 49.) 

Dieses Element erinnert gleichzeitig an das 
Kramer-EIement, da es wie dieses eine Einrichtung be- 
sitzt, die einem Vordringen der Kupfersulfatlösung bis 
zum Zink Halt gebietet, 

Der an einem Haken aufgehängte Kupfercj-linder, 
der nur so weit abwärts reicht, als der äussere Zink- 
cylinder, setzt sich nämlich nach aussen in einen Kupfer- 
draht fort, welcher dann längs der Porzellanröhre nach 
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abwärts geht und nahe dem Boden sich um selbe herum- 
schlingt. 

Wir dürfen nicht vergessen, zu bemerken, dasa die 
Porzellanröhre im oberen Theile, soweit Kupfer- und 
Zinkcylinder reichen, porös ist und mit Kupfersulfat- 
Krystallen gefüllt wird. Nachdem aussen auch noch der 
Boden mit solchen bedeckt wurde, wird das Gefass 
sodann mit gesättigter Zink- oder Magnesiumsulfatlösung 
beschickt 

Hat im Innern der Röhre die Kupfersulfatlösung 
den porösen Theil erreicht, so sinkt sie nach aussen 
abwärts, ein Vorgang, der sich sehr langsam vollzieht. 

Ist der Strom geschlossen, so wird zuerst diese 
Lösung zur Aufzehrung des Wasserstoffes benützt, da 
die Lage des Ringes so gewählt ist, dass der Wider- 
stand der zwischen ihm und dem Zinkcylinder befind- 
lichen Flüssigkeitsschichte geringer ist als jener im 
oberen Theile. 

Auch bei diesem Elemente gilt das vom Krüger- 
Element Gesagte; es kann gleichfalls betrachtet werden 
als ein Daniell-Element , das durch ein Zink-Kupfer- 
Bittersalz-Element geschlossen ist, wenn alles Kupfersulfat 
um den Kupferring herum verbraucht ist. 

Einer eigenthümlichen Abänderung des Meidinger- 
Elementes wollen wir noch gedenken, die seit 9 Jahren 
bei der Bu seht ch rader-Bahn eingeführt ist, nämlich des 

Kohlfürst-Element, dessen Beschreibung und 
Abbildung nebst Tafel über sein Verhalten wir einem 
gelegentlich der Pariser Elektricitätsausstellung ver- 
öffentlichten Schriftchen entnehmen. 
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Das gekröpfte Glas A (Fig, 50) dieses Elementes 
verschliesst ein gusseiserner Deckel D, weicher nach 
unten den auf einem Messingstifte C eingeschraubten 
kegelförmigen Zinkblock Z, nach oben die angegossene 
Klemmschraube x trägt. Als zweiter Pol dient ein 
S-förmig gebogenes Bleiblech, das auf dem Boden des 
Standglases ruht und von dem ein mit Guttapercha 



isolirter Draht / nach 



fwärts führt. 

Der Raum bis zur Einkrö- 
pfung d6 wird mit Kupfervitriol- 
Krystallen gefiillt, und auf ^i 
liegt eine unglasirte Thon- 
platte. 

Die Fiillflüssigkeit (eine ge- 
wöhnliche Lösung von Zink- 
vitriol oder Magno siumsulfat 
[Bittersalz]) wird durch die sonst 
mit einem Pfropf verschlossene 
Trichteröffnung Z, eingegossen, 
sobald das Element fertig und 
an seinen Bestimmungsort ge- 
bracht ist 
Um das Auswittern der Salze zu verhindern, be- 
streicht man den Rand des Standglases vor der Auf- 
setzung des Deckels D mit einer dickflüssigen Gummi- 
lösung, Die einmalige Füllung reicht in Linien mit 
stärkster Inanspruchnahme auf 6 bis 8 Monate, in Linien 
mit schwacher Inanspruchnahme auf 10 bis 14 Monate. 
Die elektromotorische Kraft des Elementes ist = 11.35 
Jacobi, der Widerstand 5.0 Siemens, die Constanz eine 
eminente. 
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Die Handhabung und Pflege dieser Art Batterien 
ist äusserst einfach und wird anstandslos vom gewöhn- 
lichen Eisenbahn-Personal der Station besorgt. 

Dieses Element wird für alle elektrischen Signal- 
und Telegraphen-Einrichtungen bei der ausschl. privü. 
Buschtehrader Eisenbahn benützt. 

Früher standen bei der Buscht&hrader Eisenbahn 
offene Meidinger'sche und Krüge r'sche Elemente in 
Verwendung; der ökonomische Vortheil der beschrie- 
benen neuen Form, welche seit 1873 successive ein- 
geführt wurde, erhellt aus nachstehendem Auszuge aus 
den statistischen Berichten der General-Dircction. 
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Die einfachste Gestalt wurde dem Daniel 1-Elemente 
ohne Zelle durch Callaud im Jahre 1861 gegeben. 
Im Nachfolgenden wollen wir das 

Callaud-Element, so wie es Bernier bei der 
Orleans -Eisen bahn eingeführt hat, beschreiben. 

An dem oberen Rande eines Glasgefässes von 
20 Cm, Höhe und 13 Cm. Durchmesser (Fig. 51) hängt 
13* 
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vermittelst dreier angenieteter Winkel der 5 Cm. hohe 
Zinkcylinder. Die negative Elektrode, welche am Boden 
liegt, wird von einem Kupferblech st reifen gebildet, der 
zu einem Cylinder von 3 Cm. Hohe und 4 Cm. Durch- 
messer zusammengebogen und mit einem isoürten Ab- 
leitungsdraht versehen ist. {Die Telegraphen- Verwaltung 
verwendet 7 Cm. hohe Zinki 

Um den Widerstand 
zu verringern , wird nach 
einem Vorschlage von 
Baron die Oberfläche 
durch spiralförmiges Ein- 
rollen der Elektroden ver- 
doppelt, wodurch das 
Zinkband eine Länge von 
47 Cm. erhält. 

So einfach die Zusam- 
menstellung ist, mit eben 
so vielen Schwierigkeiten 
ist die Beschickung verknüpft, bei welcher es sich 
empfiehlt, folgendes Verfahren zu beobachten. 

Hat man das Zink eingehängt, so wird bis 1 Cm, 
unter den unteren Rand desselben Wasser, oder besser ein 
Zehnte] Zinksulfatlosung eingefüllt, welche man sich durch 
Verdünnung alter Elementfüllungen leicht bereiten kann, 
Die Kupfersulfatlösung einzuführen, bedient man 
sich nach Bernier eines aus einem Kautschukschlauch 
hergestellten Hebers,*) der bis zum Boden reicht. Man 

•) Um e'.neni solchen lieber eine bestimmte Gestalt m geben, 
ziebt man eiiien Dralit durcb, <len mnn nn den Scblanehenden befestigt 
Drög, Elektro-teclin. Zeilschrift 1881. 
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sich in der obersten Schichte mit 
nur mehr '/s Cm. unter dem Zinke sti 

Diese Füllung reicht für einen ganzen Monat hin, 
nach dessen Verlauf, nachdem etwa '/a Cm. der oberen 
Flüssigkeit entfernt wurde, Kupfersulfat nachgefüllt 
wird ; war aber dieselbe ohnehin durch Verdunstung 
geringer geworden, so fügt man erst Wasser hinzu. 

Den Anweisungen zufolge, welche die Beamten 
der Orleans-Eisenbahn im Jahre 1871 empfingen, sollen 
die Elemente alle 3 Monate zerlegt werden, füllt man 
aber alle Monate nach, so können sie ein ganzes Jahr 
in Thätigkeit bleiben. Nach dieser Frist werden sie 
auseinander genommen und das Zink sorgfaltig ab- 
gekratzt, um alle Ansätze zu entfernen, und sodann 
die Flüssigkeit, wie schon beschrieben, erneuert. 

Nach einer dreijährigen Beobachtung, angestellt 
durch verschiedene Personen an 28 Batterien zu 18 
Elementen, aufgestellt in eben so vielen Stationen, ver- 
ursacht ein Element per Jahr 32 kr. Auslagen. 

Houzeau giebt 1878 in den Annales t^l^gra- 
phiques (Novbr. Decbr. 1878) folgende Auskunft 
über das Füllen der Callaud-Elemente, wie es in der 
Central-Postverwaltung in Paris (rue de Grenelle) vor- 
genommen wird. 

Die Lösungen von Kupfersulfat und Zinksulfat 
werden in grossen Kufen im Voraus bereitet und zwar 
von einer solchen Sättigung, dass erslere 23'', die letz- 
tere 8" B. zeigt. Ist nach mehreren Monaten die Dichte 
auf 25 — 30" B. gestiegen, was meist der Fall ist, so muss 
selbe auf 20" B. zurückgebracht werden, weil sonst Salz- 
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ausbliihungen stattfinden, die unangenehme Folgen 
.haben können. 

Ueber den Widerstand des Callaud-Elementes, 
der durch geeignete Anordnung der Elektroden in den 
grösseren und kleineren Elementen ziemlich gleich ist, 
giebt Cailleret (Annales telegraphiques, Juli 1877) 
einigen Aufschi uss. 

26. Jänner 1876 Widerstand 32'5 Siemens-Einheiten 
29. . ^ ' 25 . 

4. Februar > » 17 5 • 

12. ' . ' 11-5 

16. . . . 10-5 

25. » » . 9-2b . 

Die gereinigte und neu beschickte Säule ergab 
31. Mai 1876 Widerstand 5 Siemens-Einheiten 

6. Juni » " 4^6 • » 

22. . . = 4'5 

2. Juli . . 4-5 . . 

Zu demselben Ergebniss war schon vorher Gau- 
gain gelangt, der eine vergleichende Untersuchimg 
angestellt hatte und selbe im Jahre 1875 und 1876 
veröffentlichte, denn er fand zu Beginn 37 Einheiten, 
nach 23 Tagen 5*5 Einheiten, was alles beweist, dass 
der Widerstand dieses Elementes sehr stark wechselt, 
nach einiger Zeit aber sehr gering wird. 

Dieses Element ist ziemlich verbreitet und hat 
nur in den verschiedenen Ländern andere Gestalten 
angenommen, so dass es theilweise in das Meidinger- 
Element übergeht, wie wir später sehen werden. 

Die Pariser Centraipost wendet 500—800 grosse 
Elemente an, die Orleans-Eisenbahn hingegen zieht des 
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billigeren Preises wegen die kleineren vor, die in Kästen 
aufRollen unter den Tischen stehen und zur Beschickung 
hervorgezogen werden, ein Verfahren, durch welches 
am besten der Vorwurf, welchen Sivewright diesem 
Elemente macht, dass es unbedingter Ruhe bedürfe, 
widerlegt wird. In England wurde dieser Ursache 
wegen das Element aufgegeben. 

Auch in den Vereinigten Staaten stehen diese 
Elemente in Verwendung und schreibt Jones von der 
Western Union Telegraph Company in einer aner- 
kannten Fachschrift über dieses Element: »Die monat- 
lichen Ausgaben für den Unterhalt von 600 Callaud- 
Elementen, die in 3 Säulen zusammengestellt sind, welche 
10 Stromkreise bedienen, beträgt ungefähr 30 Dollars«, 
d. i. also 10 kr. Ö. W. per Element und Monat. (Vrgl. 
Kohlfürsfs Tafel S. 195.) Das 



Trouv^-Callaud-Element führen wir an, um 
ein Beispiel zu geben, wie zu ausserordentlich billigen 
Preisen, wenn verschiedene Kunstgriffe benützt werden, 
ein Element hergestellt werden kann. 

Dieses Element, das jenem sehr ähnlich ist, das 
die Orleans-Eisenbahn benützt, welches aber besonders 
für medicinische Zwecke gebaut wurde, hat ein Glas- 
gcfäss von 12 Cm. Höhe. 7 Cm. Weite, und kostet 
28 kr. ö. W. Der Zinkcyünder wird durch 3 Aus- 
biegungen gehalten, die man mit einer Zange herstellt. 
Die negative Elektrode besteht aus einer ebenen Draht- 
spirale, der im Mittel aufsteigende Ableitungsdraht 
durch eine übergeschobene Glasröhre geschützt. Die 
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Fig. 52. 



L 



Poldrähte der Zinke sind zu cylindrischen Spiralei 
gerollt, die sich federnd auf diese Drähte aufstecken. 
In esterreich sind die Callaud-Elemente mit 
Deckeln versehen, an welche die Zinke angeschraubt 
werden (Fig. 52). Die grösste Form hat Gläser von 
25 Cm. Höhe und 12 Cm. Durchmesser. Die bei der 
deutschen Reichs-Telegraphen- Verwaltung gebräuch- 
lichen Elemente haben ein cyli ndrisches Glas von 
15 Cm. Höhe, 10 Cm. Durchmesser, der an 3 ange- 
Armen hängende Zinkring 
Höhe von 5 Cm. und ist 
7 Mm. stark. Die untere Kante 
steht 7 Cm. vom Boden ab. auf dem 
eine Bleiplatte, welche 1 Cm. dick 
ist, liegt; sie ist 5 und 7 Cm. 
breit, ein 18 Cm. langer, 6 Mm. 
starker, mit Bleirolir u mhü 11 ter Eisen- 
draht dient zur Ableitung. Die 
Zinksulfatlösung hat meist eineDichte 
von 12. 

In Italien wendet man Gläser an, 
welche etwas unter der Mitte von 10 Cm. auf ü Cm. 
eingeschnürt sind, wodurch die Nasen an den Zink- 
elektroden überflüssig werden, indem der untere Rand 
derselben auf der Einschnürung aufruht. 

In den Vereinigten Staaten hat Lockwood dem 
Callaud-Elemente eine andere Gestalt gegeben und ist 
unter dem Namen 

Lockwood-Element dort folgende Zusammen- 
stellung verbreitet. In einem dreiarmiger 
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MetaUstücke, das am Rande eines 14 Cm. weiten, 
28 Cm. hohen Glases ruht, hängt ein gegossener, der 
VergrÖsserung der Oberfläche wegen eigenthümlich ge- 
formter Zinkklotz (Fig. 53). 6 Cm. unterhalb der posi- 
tiven Elektrode befindet sich eine zur negativen Elek- 
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trodegehörigeKupferspirale. 
Diese Elektrode besteht aus 
2 lothrecht übereinander be- 
findlichen ebenen, entgegen- 
gesetzt gewundenen Draht- 
spiralen, deren eine aniBoden 
liegt und mit Kupfersulfat 
bedeckt ist, während sich 
die andere, oben erwähnte, 
nahe dem unteren Rande 
des Zinkes befindet, was den 
inneren Widerstand gewiss 
vermindert und auch den 
Kupferniederschlag auf dem 
Zink verhindert, gewiss aber 
auch jenen Nachthell bringt, 
den wir beim Krüger-Elemente 
Zwischen beiden Spiralen sind 
Kupfersuifatkrystalle eingefüllt. 

Als Erregungsflüssigkeit dient eine Lösung von 
200 Gr. Zinksulfat. Den Strahl der Flüssigkeit beim 
Einfüllen zu brechen, legt man auf die obere Spirale 
eine Löschpapierscheibe. Die Verdunstung und Efllores- 
cenz zu vermeiden, wird Oel aufgego; 




besprochen haben. 
:twas über 2 Kgr. 



a 



202 Depolar, durch den Snuerstoff von Melallsalien 

Granfeld-Element. Eine ganz eigenthümliche 
und wie es scheint recht zweckmässige Gestalt hat dem 
Daniell-Elemente ohne Zelle der österreichische Tele- 
graphen-Commissär Granfeld gegeben. Es besteht aus 
2 vereinigten cylindrischen Gefässen, die oben in Verbin- 
dung stehen, unten durch die Glaswand geschieden 
werden. 

In das eine kommt Kupfcrsulfat und die Kupfer- 
elektrode, in dem anderen hängt an einem Häkchen 
der Zinkcylinder, dessen unterer Rand mit der Scheide- 
wand in einer Linie stehen soll. In den Zinkcylinder 
wird beim Füllen die Flüssigkeit eingegossen, damit 
nicht Kupfersulfat zu demselben herübergespiilt wird. 

Diese Elemente sind versuchsweise seit 1878 im 
österreichischen Telegraphen dienst eingeführt worden 
und haben befriedigende Ergebnisse geliefert. Ihr innerer 
Widerstand betragt 6 bis 8 Ohm, da die Beschickung 
nur mit Wasser erfolgt; der Widerstand hängt von der 
Höhe der Scheidewand ab. 
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RoUet-Element. Rollet legt (nach Wiede- 
mann, die Lehre vom Galvanismus, 2. Aufl.] die Kupfer- 
elektrode, in Form eines Spiralbandes, auf den Boden 
eines tubulirten Gefässes, während das mit Löchern 
versehene, gegen die Mitte abgeschrägte Zink verschieb- 
bar an dem Holzdeckel desselben befestigt ist. Ein 
Kautschukschlauch, 10 Cm. lang, l*ö Cm. weit, fuhrt 
von dem Tubus zu einem tubulirten Cylinder, welcher 
das Kupfersulfat enthält. Wird das Element nicht ge- 
braucht, so sperrt man den Schlauch mit einem Quetsch- 
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hahn ab und schliesst den Strom so lange kurz, bis 
die Flüssigkeit entfärbt ist. 

Das Element wird mit Bittersalzlösung von 101 
spec. Gew. gefüllt. 

Der Strom ändert sich in 9 Stunden nur etwa 
in dem Verhältnisse von 175 : 186, ist also sehr constant; 
dabei kommt ihm noch der geringe Widerstand des 
Elementes zu gute. Aehnlich ist das 

Terquem-Callaud-Element, dessen Beschrei- 
bung wir einem Berichte der »Societe frangaise de 
physique« (April — Juli 1882) entnehmen. Das mit einem 
Tubus versehene Glasgefäss ist 16 Cm. weit, 23 Cm- 
hoch, so dass es etwa 5 Liter enthält. Der Tubus 
nimmt eine innen 2 Cm. nach aufwärts gekrümmte 
Glasröhre auf, die mit einem Hahne versehen ist. 

Ein 7 Mm. starkes und 7 — 12 Cm. breites Zink- 
blech bildet eine 1 Mtr. lange Spirale von 3 Windungen, 
die 3 Kgr. wiegt und an einem Messingkreuz, das am 
Rande des Glases ruht, mittelst Klemmen aufgehängt ist. 

Die negative Elektrode besteht aus einer Kupfer- 
scheibe; an dieser ist in der Mitte ein mit Isolirmittel 
überzogener Stab, der nach aufwärts geht, befestigt; 
eine darüber geschobene Glasröhre reicht bis fast an 
die Platte hinab; sie wird gehalten von einem 3 Cm. 
weiten Ringe, an dem die 4 Arme des Kreuzes an- 
gegossen sind. (Fig. 54,) 

Die angewendete möglichst reine Zinksulfatlösung 
hat eine Dichte von 120 bei 20*^ C, bei welcher sie 
die grösste Leitungsfähigkeit besitzt (50 Th. Krystalle 
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auf 100 Tk Wasser), also 2-5—3 Kgr. für die ange- 
führten Masse. 

In 1 Liter der Flüssigkeit löst man bis zur Sät. 
tigung Kupfersulfat auf, die man durch die mittlere 
Röhre erst dann eingiesst, wenn das Gefäss schon die 
Zinksulfatlösung enthält Die Röhre G wird dann ganz 
mit Kupfersulfat-Kry stallen angefüllt. 

Um jede Vermischung der Flüssigkeit zu vermei- 
den zieht man 1 oder 2 mal im Tage, je nach dem 
Bedarf durch den Hahn 
Flüssigkeit ab (etwa '/^ 
bis '/j Liter in 24 Stunden 
genügen). Die abgezogene 
Flüssigkeit, die sich bei 
längerem Gebrauch in zu 
grosser Menge ansammelt, 
wird mit Zinkabfällen ver- 
setzt, um das Kupfer nie- 
derzuschlagen, und kann 
dann neuerdings benutzt 
werden, indem man sie 
in den mit einem Filter 
versehenen Trichter eingiesst. Um jede Kupfcrab- 
scheidung am Zink zu verhindern, kann mau endlich 
in das Element auch ein Zinkstück einhängen. 

Der Widerstand beträgt 1-578 Ohms. 

Plush-Element. Eine kaum zweckmässige Ab- ( 
äaderung des Callaud-Elementes dürfte die von Dr. [ 
Plush (»La lumiere electriquec, 1880, p. 178) ange- \ 
gebene sein, welche darin besteht, dass in der halben 





Depolar, durch den Saucrstofl" von MetallsaUen. 205, 



Höhe des Glases ein Kupferblechsieb an 3 Drähten ein- 
gehängt wird, das Zinkabfalle trägt, die als Lösungs- 
elektrode dienen. 

Ein Rohr, welches durch die Mitte des Siebes 
bis zum Boden geht, dient zum Einwerfen von Kupfer- 
sulfat- K ry stalle n. 

Bei diesem Elemente dürfte sich freilich kaum 
Kupfer am Zink niederschlagen; durch die Berührung 
mit dem Kupfersieb, das als Pol des Zinkes dient, wird 
aber ein immerwährender Zink verbrauch, wie in einem 
geschlossenen Elemente, bedingt; einen Vortheil bildet 
die Verwendbarkeit von Abfallen. 

Elemente für elektrische Beleuchtung. 

Die grosse Beständigkeit, sowie der Umstand, dass 
Daniell-Elemente gar keine schädlichen Ausdünstungen 
verursachen, lassen sie sehr zur Anwendung in Zimmern 
und zur elektrischen Beleuchtung geeignet erscheinen. 
Hindernd tritt die Schwäche des Stromes, welchen sie 
liefern, in den Weg. Da dieselbe zumeist von dem grossen 
inneren Widerstand herrührt, wurden verschiedene 
Versuche gemacht, denselben zu verringern, und so 
entstand auch die 

Carr^-Säule. Diese unterscheidet sich hauptsäch- 
lich dadurch von einer gewöhnlichen nach Daniell. dass 
ihre Elemente statt poröser Zellen aus Thon, solche 
aus Pergamentpapier besitzen. 60 solche Elemente, deren 
Zinkcylinder Ö5 Cm. hoch sind und 11 Cm. Durch- 
messer haben, genügen zur Erzeugung elektrischen 
Lichtes, und kann diese Säule 200 Stunden ohne merk- 
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bare Schwächung; Dienst leisten, wenn man dafiir sorgt 
dass alle 24 Stunden ein Theil der Zinksulfatlösung 
durch Wasser ersetzt wird. Leider steht einer regeren 
Verwendung; dieser Säule die Gehrechhchkeit der Zelle 
entgeg'en; wir werden später sehen, wie dieser Uebel- 
stand umgangen werden kann. Auf geschickte Weise 
ist dies in der 
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William Thomson Säule (auch Säule nad 
Bottomley genannt, hig 5o) geschehen welche der aus- 
gezeichnete Physiker nach der Art des Oersted 'sehen 
Trogapparates zusammenstellte die Form ermnert gleich- 
zeitig stark an dievonjacobi erfundene Kammersäule, 
auf welche wir hier nicht weiter eingehen wollen, deren 
Beschreibung in Pogg. Ann. XLIII., S. 328, 183a, nach- 
gelesen werden kann. Holztassen, die mit Blei ausge- 
schlagen sind, das am Boden mit Kupferblech bedeckt 
dienen als Gefässe und negative Elektroden. Die 
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positiven, aus Zink bestehenden, haben eine rost förmige, 
durch Guss hergestellte Ge.staltund ruhen auf 4 Holz- 
klötzchen, welche in den 4 Ecken angebracht sind. Als , 
poröse Zelle dient gleichfalls ein Pergamentblatt, 
einfach um den Rost herumgeschlagen wird, wobei 1 
man darauf zu achten hat, dass die 4 Ecken frei bleiben, 
auf welche dann das nächste Element derart gestellt 
wird, dass von dem Bleibeschlag ausgehende Metall- 
streifen mit dem Zinkrost in Berührung kommen, wo- 
durch auf sehr einfache und sichere Art die Verbindung 
der Elemente auf Spannung erreicht wird. Es ist unbe- 
dingt nothwendig, dass man auf eine möglichst wag- 
rechte Stellung der Wannen achtet, welche man darnach 
beurtheilt, dass ein wenig ausgegossene Flüssigkeit sich 
über den ganzen Boden hin vertheilt. Die Kupfersulfat- 
Krystalle werden sodann ausgebreitet, der Rost nebst Zelle 
aufgesetzt und diese mit Zinks ulfat lös ung von der 
Dichte riO beschickt. Diese Säule wurde ursprünglich 
zur Bedienung, des Siphon Recorders zusammengestellt, 
wird aber auch mit Vortheil zur Erzeugung elektrischen 
Lichtes benützt. Soll der Strom sehr gleichmässig sein, 
was im ersteren Falle verlangt wird, so muss darauf 
geachtet werden, dass die Dichte der Zinksulfatlosung 
nicht über 1-3 steigt, was man durch tägliche Ent- 
fernung eines Theiles derselben und Wasserzusatz er- 
reicht, wobei man sich aber zu hüten hat, die untere 
Grenze 11 zu überschreiten. Diese Vorsicht muss be- 
sonders peinlich dann beobachtet werden, wenn das ' 
Pergamentblatt ganz weggelassen wird, weil die Dichte 
der gesättigten Kupfersulfatlösung 1'18 ist. Eine Um- 
kehr d£r Elektroden und die Anwendung gesättigter 
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Zinksulfatlösung, welche die Dichte 1-44 hat, dürfte 
nicht zu empfehlen sein, weil leicht ausgeschiedene 
Kupfertheilchen aus der dann oberhalb befindlichen 
' Kupfersulfatlösung auf das Zink fallen und Anlass zu 

störenden Vorgängen geben könnten. 

Wird die Säule nicht mehr benützt, so darf man 
I sie nicht bei offenem Stromkreise stehen lassen, sondern 

muss sie sofort kurz schliessen, damit nicht Kupfer- 
sulfat zum Zink dringt, sondern sich aufzehrt. Mehr 
als 8 Elemente auf einander zu steilen, ist ihres Ge- 
I wichtes wegen nicht rathsam; dieser Umstand macht 

I den Gebrauch der Elemente etwas unbequem und daher 

kommt es, dass sie nicht so verbreitet sind als sie es 
[ verdienen. 

1 In neuester Zeit, wo starke und constante Strom- 

f quellen zur Ladung von See un darb atterien gebraucht 

I werden, und sich das elektrische Glühlicht allmählich 

l einzubürgern beginnt, hat sich wieder die Aufmerksann- 

keit der Physiker den Verbesserungen der Elemente 

zugewendet, deren daher täglich neue auftauchen. Den 

angedeuteten Zwecken dient auch 

Reynier's neueste Batterie, welche wir nach- 

f folgend beschreiben. («La Nature. 1882, S. 273. »La 

I lumifere öectrique., IV. Jahrg., Nr. 13, S. 304.) Die 

Elemente bestehen aus 44 Cm. langen, 5 Cm. weiten, 

22 Cm. hohen Kupferzellen, welche an der schmalen 

Seite mit einer Abzugsröhre versehen sind, die dazu 

»^ dient, einen Theil der Flüssigkeit ablassen zu können, wenn 

^^k selbe schon zu viel Zinksulfat enthält, worauf Wasser 

^^^ nachgefüllt wird. In diese Kästen werden Zinkplatten, 

L J 
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eingestellt, welche in Pergamentpapier eingehüllt und 
10 Cm. kürzer sind, um noch Raum zu geben für ein 
Körbchen mit Kupfersulfat-Kry stallen. (Fig. 56.) 

Als Flüssigkeit dient eine Kupfersulfat lösutij 
welche durch das Pergamentpapier dringend sich am J 
Zink zerlegt und somit die nöchige Schwefelsaure liefert, I 




Damit der innere Widerstand möglichst klein wird, sind 
noch verschiedene Salze beigefügt, wie: Chlorkalium 200, 
Kochsalz 400, Ammoniumsulfat 100, Natriumsulfat 200, 
Kaliumsulfat 200, Zinksulfat 50, saures schwefelsaures 
Natrium 200 etc. Das Zink wird nur im Monate einmal 
ersetzt und crgiebt sich für 24stündige Arbeit ein Ver- 
brauch von 400 gr. Kupfersulfat und 100 gr. Zink, 
wofür neben der Elektricität noch 90 gr. Kupfer ge- 
wonnen werden. 

Keynier hatte im April 1882 schon 500 solcher 
Kiemente aufgestellt und davon selbst 68 Elemente in 
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Verwendung, welche zur Formirung von Secundär-Ele- 
menten nach Faure benützt werden. 

Durch die Beimengung der angegebenen Salze 
wird der Widerstand jeder Zelle von 0'2 auf O'U Ohm 
erniedrigt, woraus sich das Maximum der äusseren 
Arbeit 0-2 Kgr.-Mtr. per Secunde ergiebt. Die Säule wird 
im Monat nur einmal 4 Stunden ausser Dienst gesetzt, 
um die Zinke zu erneuern und das ausgeschiedene 
Kupfer zu entfernen, welches das Zink sammt der Zelle 
bezahlt, deren Herstellung sehr einfach ist. Reynier 
hofft, dass er das Pergament papier ganz durch ein Ge- 
webe wird ersetzen können. *) Dass die Zelle eng ist, hat 
nicht viel zu sagen, da der galvanische Strom das Zink- 
sulfat aus derselben entfernt, indem er die Diffusion 
unterstützt, was eine bekannte Thatsache ist. Ueber die 
Schaltung, Arbeitsleistung und Kosten seiner Säule giebt 
Reynier folgende Auskünfte: Die 68 Elemente werden 
benützt um 18 hintereinander geschaltete Secundär. 
Elemente nach Faure zu laden. Da die elektromotorische 
KraftjedesElementes 1-08 ist, ergiebtsichl-Ü8X68=72-7, 
die eines Faure -Elementes 22, so mit 22 X 18 = 39 

72-7 — 39 = 337 

Widerstand jedes Reynier-Elementes 0'14, im ganzen 9'52 

. Faure- . 0.02, . . 36 

9-88 

also ergiebt sich die Stromstärke 33 : 9'88 = 3-34 Amp. 

') Dr. !■ Pnlnj inWien, welcher seit langer Zeit ähnliche Elemente 
11 einer trogbaren Batterie fiir Eeine Glühlichtlampe verwendet, hat 
einen solchen Stoff gefunden, der lange Zeit Dienste leistete. Die Ver- 
Buche, welche wir mit demselben bisher anstellten, haben reclit bc- 



Depolarisntion durch den Üauersloff von MetallsaUen. 211 | 

Die ganze Arbeit ist also per Secunde 

3-34 X 72: 9-81 = 24-51 Kgr.-Mtr. 
Davon entfallen auf die innere Arbeit 

3-34^X9-52:981 = ll-24. 
es bleibt also für äussere Arbeit 13'27. Die Kosten- 
berechnung stellt sich fiir 24 Stunden wie folgt: 

In 24 Stunden wird per Element ein Liter Flüssig- 
keit durch Wasser ersetzt; giebt 68 Liter. Die gerech- 
nete Kupfersulfatausgabe ist 368 gr. per Element, wirk- 
lich 0-4 Kgr., im ganzen also 0-4 X 68 = 27'2 Kgr. Der 
Zinkverbrauch ist 96-2 gr. X 68 = 6-542, rund 7 Kgr. 
Das gewonnene Kupfer sollte sein 

93-79 gr. X 68 = 6'348 Kgr., ist aber nur 6 Kgr. 
Dies Alles macht zusammen 16 Francs. Die geleistete 
Arbeit ist gleich der eines Pferdes während 8 Stunden, 

Reynier glaubt, die Kosten würden sich auf 
10 Francs erniedrigen lassen, wenn statt reinem Kupfer- 
sulfat und Zink weniger reine Erzeugnisse angewendet 
werden. 

Die 68 Elemente und Secundär-Elemente könnten 
etwa 20 Nähmaschinen durch 10 Stunden in Thätigkeit 
setzen oder einen Raum durch 20 Edison - Lampen 
5 Stunden lang beleuchten, was einer Lichterzeugung 
von 130 Kerzen zu 16 Kgr. entspricht, die etwas mehr 
als 16 Francs kosten. Es stellt sich also diese Beleuch- 
tung, abgesehen von den Anschaffungs- und Amortisa- 
tionskosten, wohl theurer als Gas, aber billiger als eine 
solche durch Kerzen. Ueber die Schaltungen, welche 
Reynier anwendet, um die Secundär-Elemente zu laden, 
macht er folgende Angaben. Eine Säule von 40 Ele- 
menten, zu 20 parallel geschaltet, ladet 20 Secundär- 
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Elemente, welche gleichfalls parallel geschaltet sind. 
Während der Ladung sind die Kupfersuifat-Elemente auf 
Spannung verbunden, die Secundär-Elemente auf Quantität. 
Bei der Entladung, durch welche die Lampen in Thätig- 
keit gesetzt werden, sind beide Säulen hintereinander 
geschaltet, und zwar die Ladungssäule auf Quantität 
verbunden, die secundäre auf Spannung, was ein Com- 
mutator nach Plante besorgt. 

Reynier-Element. Der bekannte Elektriker, 
dessen Namen dieses Element trägt, kam bei seinen 
Versuchen, das Daniell-Element zu verbessern, auf den 
Gedanken, statt der verdünnten Schwefelsäure, welche 
Anlass zu einem unnützen Zinkverbrauch giebt, Natron- 
lauge zu verwenden. Dadurch wird ausserdem ein 
doppelter Vortheil erreicht. Es wird erstens der Diffusion 
von der Kupfersulfatlösung zum Zink während der Ruhe 
des Elementes ein Damm entgegengesetzt, weil sich 
sofort in den Poren das schwerlösliche Kupfero.^yd- 
hydrat bildet, und dass zweitens die elektromotorische 
Kraft auf 13 bis lo2 Volts gesteigert, abgesehen von 
dem nicht zu unterschätzenden Umstand, dass ein 
Amalgamiren des Zinkes überflüssig wird. 

Den Widerstand zu verringern, welchen ein der- 
artiges Element besitzt, mischte Reynier einige Salze 
bei, welche an den chemischen Vorgängen nicht Theil 
nehmen und die wir später angeben werden. Aus 
denselben Gründen gestaltete er die beiden Elektroden 
U-fbrmig, was eine möglichst grosse Annäherung der- 
selben aneinander gestattet. 
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Ein fernerer eben dahin zielender Kunstgriffbesteht 
in der Anwendung von Pergamentpapierzellen. die 
einfach dadurch hergestellt werden, dass man Pergament- 
papier um die Zinkelektrode unter Benützung einer 
eigenthümlichen Faltung herumlegt. 

Die Vermischung der Zelleninhalte noch zu ver- 
mindern, werden mehrere Papierlagen angewendet, was 
zwar den Widerstand erhöht, aber nicht in dem Masse, 
als zu erwarten wäre. Dass die Mischung langsamer 
vor sich geht, hat darin seinen Grund, weil die Flüssig- 
keiten zwischen den einzelnenZellenwänden verschiedene, 
abnehmende Sättigungsgrade haben. 

Je nach der Anzahl der Hüllen ist, wie wir schon 
bemerkt haben, der Widerstand verschieden, beträgt 
aber nie bedeutend mehr als 004 Ohm, was der elektro- 
motorischen Kraft von 1'52 Veits entgegengehalten, 
leicht die bedeutende Stromstärke dieses Elementes 
erklärt. Ein Uebelstand darf nicht verschwiegen werden, 
der in der leichten Zerstörbarkeit der Zelle liegt. Von 
dieser Anschauung ausgehend, haben wir derlei Elemente 
zusammengestellt, in welchen das Pergamentpapier mit 
Hilfe von Messingschrauben an Holzrahmen auf- 
gezogen war, wodurch die porösen Zellen entstanden, 
in welche durch Schlitze die Zinkelektroden eingeführt 
wurden, wodurch, was bei Reynier nicht möglich ist, 
eine vollständige Ausnützung derselben, weil man sie 
stürzen kann, möglich wird. 

Nach einem mehrstündigen Gebrauch setzt sich 
an das Pergamentpapier ein grüner, seh lamm artiger 
Niederschlag an, der aus Kupferoxydhydrat besteht. 
Dadurch wird der innere Widerstand erhöht. Wird das 
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Element lange gebraucht, setzt sich braunes Kupferoxyd 
ab, dann muss die Säule auseinander genommen und 
die Zelle in verdünnter Schwefelsäure abgebeizt werden. 

Dieser Zeitpunkt kann hinausgeschoben werden, 
wenn man, wie ich bei meinem Versuche fand, ein 
Säckchen mit Weinsäurekrystallen in die Kupfersulfat- 
lösung einhäng;t, weil dadurch der Niederschlag wieder 
gelöst wird. Lässt man die Säule nach dem Gebrauch 
zusammengesetzt stehen, so entfernt man die Weinsäure, 
damit man des Vortheils, durch die Bildung von Kupfer- 
oxydhydrat die Diffusion zu verringern, nicht ver- 
lustig wird. *) 

Nicht nur das Kupfersulfat, sondern, wie wir bald 
sehen werden, auch andere Salze besitzen die Fälligkeit, 
den Wasserstoff unter Abscheidung ihres Metalles zu 
Wasser zu verbrennen. 

Ersatz des Kupfersulfates durch andere Salze, 

Eine der hervorragendsten Stellen unter den 
Zusammenstellungen dieser Art nimmt das 

Marie - Davy- oder Quecksilbersulfat-Ele- 
ment ein. Bevor wir weiter gehen, wollen wir die 
Eigenschaften des Quecksilbersalzes besprechen. 

•) Die Flüssigkeit, in welche das Zink taucht, besteht (nach 
La lumiire ^lectrique III 1881. S. 306) aus: 1200 Gewich tth. Wasser, 
300 Aetznatron, 100 Aetzkali, 20 Kaliumchlorat ; 20 Natriumchlorat; 
20 Chlomatrinm, 20 Chlorkalium, 20 Kalinrnsnlfal ; 20 Natrium suIfat; 
für das Kupfer: 1200 Wasser, 240 Kupfereulfat, 60 Kupfemitmt, 
aOKaliumcMQrat, 20 Natriurachlorat, 20 Chlorkalium, 20 Chlomatrium, 
gesattigte Zinitchloridlösimg, 20 Kalium- und Natrium sulfat, SO 
Zinksulfat. 
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Wir kennen vor Allein ein Oxydulsalz Hg^SO^, 
bei dessen Verwendung 2 Quecksilberäquivalente für 
1 Zinkäquivalent in Freiheit gesetzt werden; ferner 
das Sulfat des Protooxydes, HgSO^. welches sehr 
häufig benutzt wird, besonders in den medidnischen 
Elementen. Es bietet die Eigenthümlichkeit dar, dass 
es sich in 2 Salze zersetzt, wenn es mit Wasser in 
Berührung kommt, in ein schwerlösliches basisches, das 
unter dem Namen mineralischer Turbith bekannt ist 
und eine gelbe Farbe besitzt, ferner in ein leichtlösliches 
saures Salz, das noch nicht genauer untersucht ist. 
Der Turbith hat die Formel Hg^SOf Meistens wird 
das Oxj'dulsalz Hg^SO, vorgezogen, weil man bei 
dessen Anwendung der Gefahr entgeht, dass die Poren 
der Zelle durch den Turbith verstopft werden. Das 
Marie-Davy-Element hat die Gestalt jenes Bunsen- 
Elementes, bei welchem sich die Kohle in der Thonzelle 
befindet, nur ist selbe statt von Salpetersäure mit einem 
Brei von Ouecksilbersulfat umgeben. 

Der Ableitungsstreifen ist entweder an dem ver- 
zinnten galvanoplastischen Niederschlag angelöthet, oder 
auf eine der von uns besprochenen Arten befestigt. 

Wenn das Element in Thätigkeit ist, wird Queck- 
silber abgeschieden. 

Vor dem Daniell-Element hat das Marid-Davy- 
Element voraus, dass seine elektromotorische Kraft 
r5 ist und dass die Flüssigkeiten der Schwerlöslichkeit 
des Quecksilbersulfates wegen nur sehr langsam diffun- 
diren, und dass selbst das infolge der Diffusion am Zink 
ausgeschiedene Quecksilber keine Nebenwirkung hervor- 
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bringt, sondern im Gegentheü die Amalgamirung stets 
in gutem Zustand erhält. 

Dafür ist aber der hohe Preis des Quecksilber- 
sulfates in Rechnung zu ziehen, freilich gewinnt man 
auch Quecksilber, dass ferner der Preis des Salzes 
sehr veränderlich ist, die Schwerlöslichkeit auch 
bei andauerndem Gebrauch und kurzem Schluss eine 
Schwächung des Stromes nach sich zieht, und endlich 
— und das ist nicht der kleinste Fehler — dass 
Quecksilber salz ein heftiges Gift ist. 

Je kleiner die Elemente sind, je geringer die an- 
gewendete Menge des Sulfates ist und je weniger 
vertheilt selbes im Elemente vorkommt, desto eher 
tritt eine Schwächung ein, welche so weit gehen kann, 
wieGaugain gefunden hat, dass eine Elektrolyse des 
Zinksulfates eintritt, wenn eben das Element mit mehreren 
zu einer Säule verbunden und alles geloste Sulfat auf- 
gezehrt ist, wodurch sich Zinkamalgam bildet, wel- 
ches gegen Zink positiv wird, so dass eine Stromumkehr 
eintritt 

Es empfiehlt sich daher, dafür zu sorgen, dass 
Elemente, welche auf Spannung verbunden sind, mög- 
lichst gleiche Beschaffenheit haben, damit nicht eines 
vor dem andern in die Lage kommt, Mangel an ge- 
löstem Quecksilbersulfat zu leiden. 

Die Auflösung des Salzes wird, wie wir schon 
angedeutet haben, durch eine Vertheilung des Salzes 
befordert, was dadurch geschehen kann, dass man es 
mit Coaksstücken mengt, wie Eeaufils gethan hat, der 
auf diese Weise ein Element ohne poröse Zelle zusammen- 
gestellt hat, das längere Zeit im Centralbureau der 
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französischen Telegraphenverwaltung, Monate lang j 
Dienst leistend, mit gutem Erfolge im Gebrauche stand. 
In neuerer Zeit (Pariser Elektricitäts -Aus st eilung) 
mischt Beaufils schwefelsaures Quecksilberoxydul mit 
Kohlenpulver zusammen und stellt mit Hilfe von Paraffin 
durch Guss einen Cylinder her, den er statt der nega- 
tiven Elektrode verwendet. Man sollte meinen, dass 
eine auf diese Weise hergestellte Kohle ganz unwirk- 
sam sein miisste, wir selbst haben uns aber überzeugt, i 
dass selbe die Elektricität genügend leitet, wenn das 
Paraffin nicht überwiegt. Auf ähnliche Art ist das 

Gaiffe-Element zusammengestellt, welches meist 1 
dazu benützt wird, medicinische Inductionsapparate in 
Gang zu setzen. Zwei miteinander verbundene Elemente 
werden dadurch hergestellt, dass ein kleiner Trog, 
welcher durch eine Scheidewand in zwei Abtheilungen 
geschieden wird, in jeder derselben mit einer Kohlen- i 
platte versehen ist, auf welcher das durchfeuchtete, 
Quecksilberprotooxyd und auf diesem die Zinkplatte 
liegt. Indem die eine Zinkplatte auf einem Platinstifte 
aufliegt, der von der Kohle des Nebenelementes kommt, 
sind beide auf Spannung verbunden. 

Der Strom dieser Elemente hält bis zu einer I 
Stunde an. Sie haben den Nachtheil, dass man sodann I 
das Sulfat erneuern und selbes nach dem Gebrauche ] 
entfernen muss, also viel mit diesem giftigen Salze zu 1 
thun hat. Diesem Uebelstande ist in etwas i 

Trouv^-Element zum Umstürzen 
Dieses besteht aus einem Ebonit-Hohlcylinder, dej 
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an beiden Enden mit Gewinden versehen ist, aufweiche 
sich Deckel aufschrauben, deren einer eine Zinkelektrode 
trägt, und zwar jener, in dessen Nähe ein hohler Kohlen- 
cyHnder die innere Wand auskleidet. (Fig. 57.) 

Die im Elemente enthaltene 
'E-^7- Flüssigkeit ist gerade so berechnet, 

dass sie nur dann Kohle und 
Zink verbindet, wenn das Element 
gestürzt wird. 

Das Element ist vollkommen 
geschlossen und wird ebenfalls 
zum Betrieb medicinischer Appa- 
rate verwendet. 
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ßleisulfat-Element. Nach- 
ili_-m Becquerel ein Element zu- 
sammengestellt hatte, dessen Ab- 
leitungs-Elektrode aus Blei, Kohle 
oder Weissblech bestand, verfiel 
1860 Mari^-Davy darauf, der 
Säule jene Gestalt zu geben, wie sie die Volta-Säule hat, 
indem er den Boden von Weissblech taasen mit schwefel- 
saurem Blei bedeckte und auf dieses eine zweite Tasse aus 
Weissblech setzte, welche aussen mit einem Zinkboden 
versehen war u. s. f, eine Anordnung, die auch viele 
Aehnlichkeit mit dem Thomson -Elemente hat. Um die 
unmittelbare Berührung von Zink und Bleisulfat zu 
vermeiden, war jede Tasse mit zwei Eisenhenkeln ver- 
sehen, welche in zwei aufrecht stehende Holzleisten 
eingehängt wurden. Eine Säule von 40 Elementen hatte 
nur eine Höhe von 1 Mtr., was sehr niedere Taasen 
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voraussetzt, welche nur wenig Flüssigkeit fassen können, 
ein Umstand, der zur Genüge die geringe Bestän- 
digkeit des Stromes erklärt, welche dahin führte, von 
der Benützung dieser Säule abzusehen. 

Auch die späteren Versuche Becquerel's führten 
zu keinem befriedigenden Ergebniss, woran vor Allem 
wohl der Umstand Schuld tragt, dass die elektromo- 
torische Kraft dieses Elementes nur halb so gross wie 
die eines Daniell-Elementes ist, woraus folgt, dass man, 
um die gleiche Stromstärke zu erhalten, doppelt so 
viel Elemente anwenden muss, was jenes Ersparniss, 
welches durch ihren geringen Preis geboten wird, aus- 
gleicht, — auch ist ihr innerer Widerstand nicht gering, 
und polarisiren sie sich wegen der geringen Löslichkeit 
des Bleisalzes sehr leicht, wenn ein kurzer Schluss 
hergestellt oder Elektroraagnete mit geringem Wider- 
stand eingeschaltet sind. 

E. Becquerel hatte versucht, die Zelle zu besei- 
tigen, indem er einen Bleistab von 6 — 7 Mm. Durch- 
messer mit einem Gemenge von 100 Gr. Bleisulfat und 
20 Gr. Kochsalz umgab und dieses Gemenge durch einen 
Gypsguss, der dem Cylinder die nöthige Festigkeit 
verlieh, an der Elektrode festhielt. 

Wiirde, wie A. Niaudet vorschlägt, das Blei- 
sulfat mit Retortenkohle gemischt angewendet, so wäre 
vielleicht ein besseres Ergebniss zu erwarten, weil dann 
das Auflösen des Salzes beschleunigt und auch der 
Widerstand ein geringerer »vürde. In der jetzigen Ge- 
stalt hat das Element die gewonnene Verbreitung, 
welche es besonders in der Haustelegraphie hatte, 
gänzlich verloren. 
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Depolarisation durch Chlor, 

Von der bekannten Thatsache ausgehend, dass 
Chlor zu Wasserstoff eine grössere Verwandtschaft 
habe als Sauerstoff, da sich beide Gase bei gewöhn- 
lichem Tageslicht vereinigen, also eine starke Elektri- 
citätsent Wicklung zu hoffen sei, versuchte Arsonval 
eine Chlorlösung als depolarisirendes Mittel. Weil sich 
dieselbe aber bald erschöpfte, kam er dann dazu, eine 
Flüssigkeit zusammenzusetzen, welche Chlor entbindet 

Er verwendet daher verdünntes Königswasser, 
indem er folgende Mischung bereitet: 

Salpetersäure 1 Raumtheil ^^H 

Salzsäure t ^^^ 

Wasser 2 ^^| 

Da sich Salzsäure immer wieder aufs Neue bildet, 
kann eine geringere Menge zugesetzt werden. 

Arsonval benützt die in den Bunsen-Elementen 
schon unbrauchbar gewordene Säure, dabei wird noch 
eine Steigerung der elektromotorischen Kraft auf 22 
Volts erreicht. 

Königswasser-Element, Ein ähnliches Element 
stellte der bekannte Chemiker Felix Leblanc zusam- 
men; auch er fand, dass es vorzüglich wirkt. 

Roullion schlug für dieses Element eine Kiek- 
trode aus Silber vor, und hat angegeben, dass diese 
selbst nach mehrmonatlicher Ven,vendung keine Ge- 
wichtsabnahme zeigte. 
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Um der Entwicklung der schädlichen Dämpfe aus- 
zuweichen ersetzte Arsonval, was wir ebenfalls derZei'- 
schrift La lumiere electrique V 1881. S. 156 entnehmen, 
die Salpetersäure durch Chromsäure, indem er einea 
Kaumtheil kalt gesättigter Kaliumbichromatlösung mit 
einem gleichen Raumtheil Salzsäure mischte. Läuft 
diese Flüssigkeit tropfenweise durch 20 Ctm. hohe Ele- 
mente, welche Kohlenklein enthalten, so erhält man 
einen Strom von 18 Amperes per Element, dabei ist 
jede Polarisation vermieden und die elektromotorische 
Kraft ist gleich 2 Volts. Da die Salzsäure durch die Zelle 
dringt, ist es unnöthig die Flüssigkeit anzusäuern, in 
welche das Zink taucht. Sehr sorgfältig muss man die 
Gegenwart von Schwefelsäure und die Anwendung 
gesättigter Lösungen au ssch Hessen. Der Process ist 
folgender 
2A; CrO^^'iHCl=Cr^a^ +4A^aO + 2A'a+3a . 

Von ähnlichen Gesichtspunkten ausgehend gelangte j 
A. Niaudet dazu die Anwendung der Hypochlorite zu ' 
versuchen, das sind Chlorverbindungen, welche die Fähig- 
keit besitzen, sehr leicht Chlor abzuscheiden. 

A. Niaudet hat damit einen sehr glücklichen 
Griff gethan, da diese Stoffe, besonders das unter- 
chlorigsaure Calcium, überall und zu sehr billigen 
Preisen zu bekommen sind, aber auch Natriumverbindung 
unter dem Namen Javel'sche Lauge als B ie ich flüssig- 
keit sehr starke Verwendung findet, welche er gleich- 
falls in den Kreis seiner Versuche gezogen hat. Das 
Hauptaugenmerk lenkte er jedoch auf den Chlorkalk, 
mit Hilfe dessen er sein 
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Chlorkalk-Element zusammenstellte. Eine der ^ 
Hauptformen dieses Elementes, welches wir in der 
Fig'. 58 vorführen, ist folgendermassen zusammenge- 
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In die poröse Zelle, welche auch aus Pergament 
oder ähnlichen Stoffen — wir benützten auch Asbest — 
bestehen kann, wird ein Kohlenstab gestellt, um diesen 
häuft man Kohlenklein auf, sodann eine Schichte Chlor- 
kalk, dann wieder Kohlenkörner etc. etc., bis man an 
den oberen Rand gelangt, worauf man sie durch einen 
Pechaufguss verschliesst. — Durch Holzstäbchen in dem 
richtigen Abstand gehalten, unigiebt diese Zelle ein 
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Zinkcylinder, welcher in Salzwasser taucht, worin er 
bleiben kann, da weder dieses noch der Chlorkalk den- 
selben angreifen. 

Die Zelle sammt dem daran gebundenen Zink- 
cylinder wird in den Hals des Gefasses eingekittet, um 
ein Entweichen des Chlorgases zu vermeiden, nur eine 
Oeffnung bleibt, welche das Einfüllen von Salzwasser 
gestattet, welches bereitet wird, indem man in 100 Ge- 
wichtsth. Wasser 24 Gewichtsth. Kochsalz auflöst, ein 
Verhältniss das auf den geringsten Widerstand hin- 
zieh. Zu Beginn ist die elektromotorische Kraft = 1-6 D, 
sinkt aber nach mehreren Monaten auf 1-48 D. Zwar 
erfolgt die Wasserstoff-Vernichtung nicht ganz voll- 
ständig, so dass die elektromotorische Kraft auf r38. 
ja auf ri3 sinken kann, wenn man kurz schliesst; da- 
für genügt aber eine kurze Ruhe, damit selbe die 
ursprüngliche Höhe wieder erreicht. 

Die Zusammensetzung des Chlorkalkes ist folgende: 
Ca Cl^ oder auch wie man annimmt Ca Cl^ -\- Ca Cl^ On- 

Man sieht also, dass sowohl Sauerstoff als auch 
et bei der allmäligen Umwandlung in Chlorcalcium, 
das ein sehr leicht löslicher Körper ist, frei werden. 

Seit einer Reihe von Jahren haben wir mit 
Niaudets Element Versuche, die uns meist befriedigt 
haben, angestellt. Es muss eben wie beim Leclanch^ 
berücksichtigt werden, dass es nur unterbrochenen 
Dienst leisten kann, in solchen Fällen aber, wo 
ein solcher genügt, es dem Leclanch^-Element minde- 
stens gleich gestellt werden kann. Es braucht keine 
Aufsicht, nicht einmal Nachfüllung, da die Flüssigheit 
nicht verdunsten kana 
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In dem eben besprochenen Elemente wurde gleich- 
falls ein Stoff verwendet, in welchem das Chlor nur 
schwach gebunden war, weshalb auch die elektromo- 
torische Kraft noch 1'6D beträgt. Je fester jedoch das 
Chlor angekettet ist, desto geringer wird der Ueber- 
schuss aufgebrauchter Spannkraft, desto kleiner die 
elektromotorische Kraft sein. 

Und so zeigt in der That selbst das Platinchlorid- 
Element, das schon Daniell versuchte, nur ^3 der 
elektromotorischen Kraft eines Grove-Elementes; noch 
schwächer ist jene, welche das Chlorsilber-Element besitzt, 
das Davy schon im Jahre 1860 zusammengestellt hat 

Jedoch erst 1868 gewann dieses Element durch 
die Bemühungen von Warren de la Rue und Müller 
eine zweckmässige und entsprechende Gestalt, zu welcher 
sie gelangten, nachdem sie erst noch einen Brei aus 
Chlorsilber und Kochsalz versucht hatten. Das äussere 
Gefäss, welches die Gestalt eines Probegläschens hat und 
bei 13 Cm. Höhe einen Durchmesser von "3 Cm. besitzt, 
enthält einen mit einer Pergamenthülse umgebenen 
Cylinder aus Chlorsilber, in dem ein Silberband einge- 
schmolzen ist. Das Silberband, das einige Male durch 
die Hülse duichgesleck-t ist, um selbe festzuhalten 
(auch den Beginn der Thätigkeit des Elementes zu 
erleichtern), führt, nachdem es zwischen Stöpsel und 
Glaswand das mit Ammoniaksalzlösung gefüllte Gefäss 
verlassen hat, zum unamalgamirten Zinkstab des näch- 
sten Elementes, der im Mittel des Paraflinstöpsels be- 
festigt ist. Es wird an der Zinkelektrode dadurch befe- 
;tigt, dass man es in ein Loch derselben einführt und 
durch einen keilförmigen Stift festklemmt. 



L 



DepolariEalion durch Chlor, 

Das Paraffin ist ein guter Isolator, hält keine 
Feuchtigkeit, da es auf Wasser abstoasend wirkt, 
schmilzt bei einem niederen Wärmegrad und kleine 
Risse und Spalten können durch Annähern eines war- 
men Eisen spat eis geschlossen werden. 

Da Ammoniaksalz angewendet wird, verzehrt das 
Element kein Zink, wenn der Strom nicht geschlossen 
ist, was sehr in die Wagschale fällt, wenn man ein 
zusammengestelltes Element längere Zeit nicht gebraucht 
und es stets in einem, guten Zustande, dienstbereit 
finden «■ill. 

Da die Oberfläche der Silberelektrode (nur das 
durchgesteckte Silberband) sehr klein ist und Chlor- 
silber schlecht leitet, ist die anfängliche Stromstärke 
gering, sie steigt aber mit dem Gebrauche und erhält 
bald die richtige Grösse, welche sich dann wenig mehr 
ändert, wie eine Zusammenstellung von De la Rue, 
die folgt, zeigen soll. 

Am 29. Juni 1875 entwickelte die Säule imVolta- 
meter per Minute 1 Kbcm. Gas 
4. Juli . . 1-4 . . 

' 27. Octob. . . 1-4 - . 

1- 15. März 1876 . 1'45 -> 

8. April ' = ■ I'41 '■ 

Warren de la Rue vereinigte immer 200 Ele- 
mente auf einem Brette zu einer Säule, indem er je 10 
Elemente in eine Platte von Hartgummi steckte, wie 
Figur 59 zeigt. Sechs solcher Säulen zu 200 Elementen 
stellte er zum Schutze vor Staub und Beschädigut^ 
in einen Kasten, und er gelangte so weit, auf diese Art 
11.000 Elemente zu seinen Versuchen benützen zu 
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können, die, Dank der ■ sorgfältigen Isolation, eine solche 
elektrische Spannung entwickelten, dass zwischen den 
Polenden ein fortwährendes Funken üb erschlagen, wie 
bei einer Reibungs-Elektrisirmaschine oder einem Funken- 
in du clor stattfand. 

Die elektromotorische Kraft eines Elementes ist 

bei der Anwendung von Kochsalz gleich 097, die eines 

Fig. 59. 
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Daniell-Elementes, bei Anwendung von Ammoniaksalz 
aber 1'03; der Widerstand beträgt 4*2 Ohms. 

NachDuMoncel vertragen diese Elemente seJbst 
einen 24stiindigen kürzen Schluss, was gewiss sehr viel 
sagen will, wenn man die Unlöslichkeit des Chlorsilbers 
in Betracht zieht. 

Wie aus Pogg. Ann. Bd. CXXXV, S. 167, 1868 
zu ersehen ist, beschäftigte sich unabhängigvon Warren 
de la Rue und zu gleicher Zeit Fincus mit der Zu- 
sammenstellung eines Chlorsilber-Elementes für medi- 
cinische Zwecke. Er stellte in ein etwa 20 Cm. langes 
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und 2 Cm. weites Proberöhrchen einen kleinen, mit | 
ungeschmolzenem Chlorailbei- gefüllten Tiegel aus 1 
chemisch reinem Silber von etwa 9 Quad.-Cm. Oberfläche, I 
von dem aus ein isolirter Kupferdraht durch die bis j 
4 Cm. unter den Rand reichende verdünnte Schwefel- 
säure oder Kochsalzlösung ging, der zu- Fig. do. 
gleich an die amalgamirte st ab form ige 
Zinkelektrode (von ebenfalls 9 Quad.-Cm. 
Oberfläche} des nächsten Elementes an- 
gelöthet war, die sich in dem Kork- 
stöpsel auf- und abschieben liess. 

Um das Chlorsilber-Element einer all- 
gemeinen Anwendung fähig zu machen, 
musste vor Allem das Glasgefass beseitigt 
werden; dies ist der Fall im 

Gaiffe-Eiement, das aus einem kleinen 
Hartgummicylinder besteht, der durch 
einen aufgeschraubten Deckel vollkommen 
wasserdicht verschlossen ist. An demDeckel 
sind die beiden Elektroden durch Schrauben- 
muttern befestigt. Die negative besteht aus einem I 
kleinen Kupfertrog, der das geschmolzene Chlorsilber 
enthält und in Leinwand eingehüllt ist. Dünne Kautschuk- 
Zwischenlagen sichern den richtigen Abstand von der 1 
Zinkelektrode, indem ein Gummiband beide an diese | 
Zwischenlagen andrückt. (Fig. 60.) 

Dieses Element darf, da es Flüssigkeit enthält, 1 
nicht umgelegt werden, weil, wenn der Deckel benetzt J 
ist, Schluss hergestellt wird. 

Diesem Uebelstande zu begegnen, ersetzte GaiffeJ 
in einem anderen Elemente die Flüssigkeit durch t 




L 



228 Depolarisalion durch Chlor. 

Zwischenlage von 6 — 8 Filtrirpapierblättern , die in 
5proc. Chlorzinklösung getaucht waren. 

Diese Elemente sind sehr sparsam, da sie nur 
dann sich abnützen, wenn sie geschlossen sind, weshalb 
man darauf zu sehen hat, dass der Deckel auch von 
aussen nicht benetzt wird, und weil statt des verbrauchten 
Chlorsiibers chemisch reines Silber gewonnen wird. Ver- 
suche mit Kupferchlorid- und Chlorblei haben zu keinem 
befriedigenden Ergcbniss geführt, dafür hat aber das 

Quecksilberchlorür-Element den Erwartungen 
ziemlich entsprochen, Heraud, der sich mit dieser Zu- 
sammenstellungbeschäftigte, stellte das Zinkin Ammoniak- 
salzlosung und die Kohle in einen Leinwandsack, der 
mit pulverförmigem Calomel (so nennen die Mediciner 
das Ouecksilberchlorür} gefüllt war, 

Die Wahl des Ammoniaksalzes ist eine ziemlich 
glückliche zu nennen, da gerade dieses die Losung des 
sonst fast unlöslichen Calomels befördert und auch für 
das sich bildende, sonst unlösliche Zinkoxydhydrat ein 
Lösungsmittel ist. 

Die elektromotorische Kraft, welche nach einigen 
Monaten, selbst bei geringem Gebrauch, auf 1'07 sinkt, 
ist ziemlich jener des Quecksilbersulfat-Elementes gleich, 
da sie 1*45 beträgt; die Stromstärke wechselt, was davon 
herrühren dürfte, dass durch die Bildung verschiedener 
Stoffe sich das Losungs vermögen der Flüssigkeit ändert. 
Ein Hauptfehler des Elementes ist der Umstand, dass es 
die Bildungsstätte von Quecksilberchlorid und corrosivem 
Sublimat ist, welche ausserordentlich heftige Gifte sind. 

Liebig, der daran dachte, ein recht billiges Ele- 
ment zusammenzusteller, gab Veranlassung, dass Bu f f das 
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Eisetichlorid-Element erfand, welches, wie das 
Bunsen-Element, eine Zink- und eine Kohlenelektrode 
hatte, von welchen die erstere in der verdünnte Schi^efel- 
säure enthaltenden Thonzelle stand, während die letztere 
in eine syrupdicke Lösung des neutralen Eisenchlorids 
tauchte. Da bald eine Stromschwächung eintrat, wurden 
4 — 5 auf 100 Raumtheile an concentrirter Salzsäure | 
zugesetzt. 

Bessere Ergebnisse in Bezug auf Beständigkeit 
der Stromstarke wurden erhalten, wenn gesättigte Koch- 
salzlösung statt verdünnter Schwefelsäure verwendet 
wurde. Verglichen mit Buff's Normalelement (Daniell 
1-0201) ergab sich für ein Salpetersäure-Element nach 
Bunsen 1'8167, für ein Eisenchlorid-Element 1'3Ö37 an 
elektromotorischer Kraft; diese stieg bei massigem Salz- 
säurezusatz und bei Anwendung von Kochsalzlosung 
auf 1-3958. 

Wie schon erwähnt, regte Liebig die Wahl des 
Eisenchlorides deshalb an, weil es billig hergestellt werden 
kann (aus Eisenoxyd [Colcothar] und Salzsäure) und 
weil sich im Elemente Eisenchlorür bildet, das sehr gut 
zu Desinfectioüsz wecken statt Eisenvitriol verwendet 
werden kann. 

Im Jahre 1866 beschäftigte sich Duchemin 
demselben Elemente; er fand, dass die Depolarisation. j 
nur unvollkommen stattfindet, was im Zusammenhang 
gebracht mit den sich bildenden nichtleitenden Nieder- 
schlägen auf Kohle und Zink leicht die baldige Strom- 
schwächung erklärt, an welcher dieses Element leidet, 
das sonst den Vortheil hätte, billige Stoffe zu ver- I 
wenden und geruchtos zu sein. 
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Du Moncel fand für 
Bunsen- oder Grove-Element .... ll'ia 

Eisenchlorid-Element 9'640'-' 

Quecksilbersulfat-Element 9' 198 

Zum Schlüsse wollen wir noch einige Zahlen an- 
fuhren, welche Eccher (Pogg. Ann. Bd. CXXIX. S. 93. 
1866) fand, als er durch Duchemin's Arbeiten über 
das Ei senchiorid -Element angeregt, sich mit selbem 
beschäftigte, 

ELEenchlorid- Widerst.d. Bunsen- Eidttrom. Kraft d. GraTe-Elemeniei _1 
Losnog Elementes = l Zink-Platin Zink-Kohle 

5 50 0-92300 0-89121 

10 20 0-92243 089011 

15 11-65 0-92239 0-89006 

20 4-78 0-92271 089001 

gesättigt 4-16 092457 0-89010 

Eine Abänderung des Eisenchlorid-Elementes, 
■welche wir nach ihrem Erfinder Ponci 

Ponci-Element nennen wollen, besteht im Ver- 
tausch der Zinkelektrode mit einer Eisenelektrode und 
der Kochsalzlösung mit einer solchen aus Eisenchlorür. 
Beide Flüssigkeiten sollen 35" B. haben. 

Die elektromotorische Kraft ist, nach der Ohm- 
schen Methode gemessen, 115 Jacobi -Einheiten = 
0-9 Daniell, da 1 Jacobi = '/^ Danieü-EinheiL 

Ziemliches Aufsehen erregte das 

Scriwanow-Element, welches der Erfinder auf 
der Pariser Elektricitäts- Ausstellung vorführte. 

Dasselbe besteht aus einer etwa 10 Cm. weiten 
und 5 Cm. hohen Dose, deren Boden mit einer Kohlen- 
platte bedeckt ist, auf welche das unten angegebene 
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Gemisch aufgetragen ist, das auch mit Asbest ver- 
mengt und bedeckt wird. 

Die Salzmischung besteht aus 10 Theüen Ammo- 
nium quecksilb er chlorid, das durch Kochen von Queck- 
silberoxyd in Salmiaklösung und nachträglichen Zusatz 
von Quecksilberchlorid hergestellt wird, 3 Theilen 
Kochsalz und V, Theil Chlorsilber. 

Diese Mischung wird zusammengeschmolzen, so- 
dann gepTiIvert und mit Zinkchlorid zu einem Brei 
angerührt. Als Lösungselektrode dient eine Zinkplatte, 
welche nach Bedarf an die mit Asbest bedeckte Salz- 
mischung angedrückt wird. 

Da dieses Element keine Flüssigkeit enthält, kann 
es leicht transportirt, ja statt der gebräuchlichen Taster 
der Hausklingeln verwendet werden. Zu diesem Behufe 
ist die Dose vollkommen geschlossen und besorgt ein 
Knopf, wie auch bei den Tastern vorhanden, das An- 
drücken der Zinkplatte. 

Eine' Füllung reicht oft 4 — 5 Wochen hin und 
setzt ein derartiges Element eine Klingel anhaltend in 
Thätigkeit, wie wir uns in der Ausstellung selbst über- 
zeugt haben. 

Die elektromotorische Kraft soll lo — Ifi Volts 
betragen. 



Depolarisation durch Jod und Brom. 

Nach Laurie (.La lumi^re ^lectrique. IV. 1881 
p. 207) leistet ein Element, in welchem das amajgamirte 
Zink und die Kohle in eine Lösung von Zinkjodür, 
der Jod beigefügt ist, tauchen, recht gute Dienste, in- 
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soferne auf Beständigkeit des Stromes ein Werth gelegt 
wird. Die elektromotorische Kraft beträgt nur eine 
Volta-Einheit und durfte auch der Widerstand nicht 
gar gering sein. 

Wenn das Element nicht gebraucht wird, soll das 
Zink aus der Flüssigkeit herausgehoben werden, weil 
sonst ein unnützer Verbrauch stattfinden ^\'ürde. 

In' dem sehr ähnlichen 

Doat-Element, dessen Beschreibung sthon 1856 
der XLII. Band der »Compt. rend.» brachte, wird eine 
poröse Zelle verwendet, in welcher der Kohlenstab um- 
geben von Jodkaüum-Lösung steht, während das äussere 
Gefäss nebst derselben Quecksilber enthält, in das ein 
Platindraht taucht. Die Polarisation soll fast gänzlich 
vermieden sein; dafür beträgt aber auch die elektro- 
motorische Kraft kaum 0"6 der eines Danieü-Elementes; 
sie kann aber gesteigert M'erden, wenn man zum Queck- 
silber Zinkstücke beifügt. 

Einen Vortheil hätte das Element in der Bezie- 
hung, dass die gebildeten Stoffe leicht wieder in die 
ursprüngliche Gestalt zurückgebracht werden körineo. 

Das gebildete Jodquecksilber setzt sich mit Kali- 
lauge leicht wieder in Jodkalium um, und ein einfaches 
Erhitzen der dabei gebildeten Sauerstoffverbindung des 
Quecksilbers genügt, dasselbe in metallischem Zustande 
zu erhalten. 

WiewirWiedemann's »Galvanismusi entnehmen, 
legt Mc. Leod auf den Boden eines Glasgefassea eine 
Kohlenplatte, Darüber kommt ein Kreuz aus amalga- 
mirtem Platin, wie in den Kupfersulfat -Elementen ohne 
Zelle, das oben eine Klemme trägt. Die Leitung von der 
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Kohle wird durch eine Glasröhre mit Quecksilber und 
einen in letzteres tauchenden Platindraht vermittelt. 
Das Glas enthält Zinkjodid. Ein umgekehrter 
Quecksilberchlorid gefüllter Kolben ragt mit 
Halse bis an die Kohle, auf welcher sich Quecksilber- 
jodid bildet, dass sich allmählich im Zinkjodid löst und 
so die Kohle nicht dicht bedeckt. Sobald sich Queck- 
silberjodür bildet, wird letzteres in Quecksilber und 
Jodid zersetzt. Die constante elektromotorische Kraft 
ist gleich 0-7 Daniell. 

J. Rcgnauld hat (»Compt. rend.« XLIII)dasJod 
durch Brom und Chlor und das Jodkalium durch Brom- 
und Chlorkalium ersetzt und folgendes Ergebniss erhal- 
ten, aus welchem hervorgeht, dass es doch besser sei, 
bei den billigeren Chlorverbindungen der Alkalien und 
dem Chlor zu bleiben, welch' letzteres freihch den 
Nacht heil hat, fluchtig zu sein. 

Elektromotorische Kraft in thermo elektrischen 
Einheiten. 

Jod Brom Chlor 
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Quecksilber . . . 


. 102 


161 


180 


Zinkamalgam . . 


.216 


280 


346 


Natriumamalgam . 


. 381 


465 


S06 


Kaliumamalgam . 


. 386 


471 


512 



Fr. Exner hat eingehende Untersuchungen über 
Elemente angestellt, welche nur aus Metallen und Jod 
oder Brom bestanden.*) Er fand z, B. für Magneaium- 
Brom-Kohle die elektromotorische Kraft = 2'36 Daniell; 
leider überzieht sich das Magnesium mit einer Schichte 

*] Ueber galvanische Elemente, die nur naa Grundstoffen be- 
stehen. Ö4 Bd. der Sifcjungsber. d. W. Akad. 7. [nli 1881. 
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der gebildeten Brom Verbindung, welche einen weiteren 
Angriff unmöglich macht, wodurch das Element immer 
schwächer wird. Das Element Magnesium -Jod -Kohle 
gab 1'57D. und war vollkommen constant. Leider sind 
Jod und Brom so schlechte Leiter, dass an eine pr^- 
tische Verwendung kaum zu denken ist, abgesehen von 
den hohen Preisen der angewendeten Stoffe. 



Depoiarisation durch Schwefel. 

Nicht blos SauerstotT und Chlor vermögen den 
ausgeschiedenen Wasserstoff zu beseitigen, sondern auch 
der Schwefel ist hierzu geeignet, und wollen wir im 
Nachfolgenden, wenn auch nur sehr kurz, einige dahin 
zielende Vorschläge anführen. 

Eine nicht unerhebliche Verbesserung des Zink- 
Kupfer-Salmiak-Elementes kann man schon dadurch 
erreichen, dass man an der Oberfläche der Kupferplatte 
durch Bestreichen mit Schwefelleber eine Schwefel- 
kupferschichte erzeugt; natürlich währt die Wirksam- 
keit derselben nur kurze Zeit. 

In ähnlicher Weise wirkt das in den Kohlcn- 
elektroden vorhandene Schwefeleisen, welches sich nadi 
Meidinger (Dingi er 's Journal, 1858, CXLVm., S. 360), 
weil mit der Kohle verbunden, in verdünnter Schwefel- 
säure nicht löst. Sobald aber der Strom geschlossen 
wird, tritt an der Kohle Wasserstoff auf, der unter 
Abscheidung von Schwefel und Bildung von Elsen- 
Sulfat Anlass zur Entwicklung von Schwefelwasserstoff 
giebt. Dies erklärt auch, warum frische Kohlen so 
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kräftig wirken und warum sie nach und nach immer 
schlechter werden. 

Besser ist jedenfalls in Beziehung auf Dauer der 
Wirkung das 

Blanc-Klement, in welchem Schwefelpulver ver- 
wendet wird. In eine Kochsalzlösung taucht, wie im 
Calland-Element, ein Zinkcylinder bis zu einer gewissen 
Tiefe ein. Statt der Kupferelektrode steht in der Mitte 
ein verkupferter Bleistab, dessen unterer Theil von dem 
am Boden des Gefässes liegenden Scliwefelpulver be- 
deckt ist, während der übrige Theil einen isolirenden 
Ueberzug trägt. Dieser Zusammenstellung ähnlich ist das 

Savary-Element (.Compt. rend.* LXVI., 1868), 
in welchem eine poröse Zelle angewendet wird, die 
eine Kohlenelektrode enthält, um welche in einigen 
Spiralen Kupferdraht gewunden ist. — Während beim 
Zink nur Salzwasser verwendet wird, enthält die Zelle 
selbes mit Schwefel gemischt. Das Element soll ein 
solches nach Daniell vollkommen vertreten können. 



Elemente, welche aus zwei Flüssigkeiten und einem 
Metalle, das zur Ableitung dient, bestehen. 

Bisher hatten wir immer mit der Stromerregung 
zu thun, welche durch die Oxydation eines Metalles 
oder Reduction eines 0.\ydes hervorgerufen wurde. 

Es ist selbstverständlich, dass auch hei der che- 
mischen Einwirkung zweier Flüssigkeiten aufeinander eine 
Elektricitätsentwicklung stattfinden wird. 

In der That hat schon Becquerel im Jahre 1823 
eine derartige Zusammenstellung ersonnen, welche aus 
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einem Ge fasse bestand, das neben dem Ablcitungs- 
streifen aus Platin als Flüssigkeit Kalilauge und ein 
Glasrohr enthielt, das durch einen Pfropfen aus Thon 
verschlossen und mit Salpetersäure gefüllt war, in welche 
der zweite Ableitungsstreifen tauchte. 

Diese Säule bietet die Eigenthümlichkeit, dass sie 
an dem positiven Pole, der durch den Ableitungsstreifen 
welcher in der Lauge steht, gebildet wird, Sauerstoff ent- 
wickelt. Die chemischen Processe, welche sich abspielen, 
sind folgende. 

Einmal vereinigt sich die Salpetersäure mit der 
Kahlauge unter Wasserbildung zu Kalisalpeter, g;leich- 
zeitig wird aber Wasser durch den Strom zerlegt, der 
Wasserstoff durch die Säure oxydirt, während der 
Sauerstoff entweicht. 

KOH^ HNO., = KNO^ + H^O. 

Man könnte im ersten Augenblicke versucht sein, 
zu glauben, es wäre derselbe Vorgang, wie beim Volta- 
Elemente, jener der Wasserabs chcidung, müsste also 
eine Stromschwächung oder Polarisation hervorbringen; 
dies ist aber nicht der Fall, da ja jene Energie, welche 
zur Wasserzersetzung aufgewendet wird, durch die 
Oxydation des Wasserstoffes durch die Säure wieder- 
gewonnen wird, also der Wärmewerth derselben nicht 
abgezogen zu werden braucht von jenem, welcher der 
Verbindung der Säure mit der Base entspricht. 

Der Strom, welcher geliefert «-ird, ist kräftig imd 
constant. 

Eine ähnliche Säule hat Nobili zusammengestellt, 
indem er mehrere Becher abwechselnd mit Salpeter- 
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säure und Lauge rüllte und sie durch verkehrt U-förmige 
Heber, die mit eben diesen Flüssigkeiten gefüllt waren, 
verband. Das erste und letzte Glas enthielt neben der 
Platinplatte blos Salpeterlösung; sie standen durch 
Heber, die mit ebensolcher gefüllt waren, mit den 
übrigen in leitender Verbindung. 



Elemente, bestehend aus einer 

Flüssigkeit. 



Gas und einer 



Grove hat Versuche angestellt mit einem Appa- 
rate, dessen eine Elektrode sich in einem mit Sauer- 
stoff gefüllten Cylinder befand, während die andere in 
Ferrisulfat tauchte, und er bekam unter Bildung von 
Ferrosulfat einen Strom, und einen ebensolchen, wenn 
er Wasserstoft" und Salpetersäure benützte, was uns 
nach dem. was wir bisher erfahren haben, leicht er- 
klärlich erscheint. 

E.Becquerel benützte auch Wasserstoff und Gold- 
chlorür. 



Elemente, in welchen ein galvanischer Strom durch 
die Verbindung zweier Gase entsteht. 

Schon 1829 hat Grove gezeigt, dass ein gal- 
vanischer Strom entsteht, wenn zwei Glasglocken, die 
ausser platinirten Platinclekt roden Sauerstoff- und Wasser- 
stoffgas enthalten, mit ersteren in angesäuertes Wasser 
tauchen. 

Er benützte zu diesem Zwecke eine dreihalsige 
Woolfsche Flasche, deren mittlerer Hals durch einen 
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eingeriebenen Glasstöpsel verschlossea war, während 
in die beiden anderen zwei bis in die Mitte der Flasche 
reichende Glasröhren eingesenkt waren, in \^-elche mit- 
telst Platindrähten zwei an selben angelöthete lange 
Platinstreifen eingeschmolzen waren. 

Diese werden ebenso, wie ein Theil der Flasche 
mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt und sodann die 
beiden Gase durch eine gekrümmte Röhre eingeleitet. 
so dass aber auch Flüssigkeit die beiden Elektroden 
benetzt. 

Grove hat den Sauerstoff und den Wasserstoff 
auch durch andere Gase ersetzt und fand dabei, dass 
nicht alle zur Stromerzeugung geeignet seien. Chlor, 
Kohlenoxyd, Stickstoff und Ölbildendes Gas ergaben 
Ströme, Stickstoff mit Sauerstoff, Stickstofl mit Wasser- 
stoff etc. waren jedoch völlig unbrauchbar. 

Es ist selbstverständlich, dass sich diese Elemente 
gleichfalls zu Säulen vereinigen lassen. 

Alle diese Elemente, besonders jene, welche Sauer- 
stoff und Wasserstoff enthalten, haben viele Aehnlich- 
keit mit unserem Voltameter, das einen Strom Uefert, 
wenn in demselben eine Wasserzersetzung vorgenommen 
wurde; wir können auch in der That durch Wasser- 
zersetzung beide Glocken mit Gasen beschicken und 
erhalten so einen Strom als secundäre Wirkung, wes- 
halb man derlei Vorrichtungen auch secundäre Ele- 
mente nennt. 
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Secundär-Elemente. 

Schon Eingangs der Besprechung jener Elemente, 
bei welchen der abgeschiedene Wasserstoff durch den 
Sauerstoff der Hyperoxyde verzehrt wird, haben wir 
einer Zusammenstellung De la Rive's gedacht, die aus 
einer Zinkelektrode in verdünnter Schwefelsäure und 
einer Zelle bestand, in welcher der Ableitungsstreifea 
mit Bleisuperoxyd umgeben war. 

Wir erwähnten, dass diese Zusammenstellung 
aufgegeben wurde, weil die Depolarisation nur unvoll- 
kommen erfolgte. In neuerer Zeit finden aber gerade 
derlei Elemente starke Verwendung, in welchen auf | 
sinnreiche Weise durch eine möglichst grosse Oberfläche 
der negativen Elektrode und möglichst innige Berüh- 
rung des Superoxydes mit derselben dafür gesorgt ist, 
dem Wasserstoff recht vollkommen Gelegenheit zu 
bieten, mit dem Sauerstoff des Superoxydes in Ver- 
bindung treten zu können. 

Der Hauptunterschied zwischen den bisher betrach- 
teten Elementen und jenen, welche wir Jetzt beschrei- 
ben werden, besteht aber darin, dass das Hyperoxyd 
nicht vom Hause aus an der negativen Elektrode auf- 
gespeichert, sondern an derselben unter Mithilfe des 
galvanischen Stromes gebildet wird. 

Von dieser Art der Bedeckung der negativen 
Elektrode mit Hyperoxyd, wodurch das Element erst 
befähigt wird, einen kräftigen Strom zu liefern, so dass 
es ge Wissermassen scheint, als sei in demselben Elek- 
tricität wie in einer Leydenerflasche aufgespeichert wor- 
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den, hat man diese Elektricitätsquellen Ladungs-Batteriefi, 
Accumulatoren oder auch Secundär-Elemente genannt 

Wie wir später sehen werden, ist diese Art, die 
Vorgänge zu betrachten, insoferne unrichtig, als nicht 
Elektricität aufgespeichert, sondern chemische Spann- 
kraft erweckt wird, welche sich im gegebenen Augen- 
blicke wieder in elektrische umsetzt. 

Die grosse Aehnlichkeit, welche diese Elemente 
in ihrem Verhalten mit dem Voltameter zeigen, in 
welchem durch den galvanischen Strom das Wasser in 
seine beiden Bestandtheile , Sauerstoff und Wasserstoff 
zerlegt wurde, hat ihnen auch den Namen Polarisations- 
Elemente eingetragen. 

Wir wollen nicht darauf eingehen, zu entscheiden, 
welche Bezeichnung die richtigste sein dürfte, und die 
schon gang und gäbe gewordene, Accumulatoren, für- 
derhin benützen. 

Würden wir uns an den Gang der geschichtlichen 
Entwicklung dieser Art von Stromquellen halten, müssten 
wir zurückgreifen bis zu den Versuchen des deutschen 
Physikers Ritter und des Franzosen Gautherot, die 
sich schon zu Beginn unseres Jahrhunderts mit ähnli- 
chen Zusammenstellungen beschäftigten. 

Wir wollen uns jedoch damit begnügen, mit dem 
Plant^-Element beginnend, alle nach und nach ange- 
brachten Veränderungen und Verbesserungen aufzuzählen, 
und zwar mit Rücksicht darauf, dass sich dieselben in 
verschiedene Gruppen zusammenstellen lassen, ein 
Vorgehen, das gewiss der übersichtlichen Behandlung 
des Stoffes förderlich ist. 
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Wir wollen vor Allem die Accumulatoren be- 
sprechen, deren Wirksamkeit hauptsächlich in der Super- 
■ oxydschichte liegt, und sie in solche eintheilen, welche 
zweierlei Metalle, und solche, die nur Bleiplatten ent- 
halten. Wir beginnen mit den letzteren, obwohl wir nach 
dem sonst eingehaltenen Gange in der Aufzählung der 
Elemente mit jenen, die eine Zinkelektrode enthalten, 
zuerst hätten beginnen müssen. 

Begründet ist unser Vorgehen dadurch, dass über 
das Plante-Element eingehende Untersuchungen bezüg- 
lich der chemischen Vorgange in demselben vorliegen, 
und wir gesonnen sind, uns bei der Beschreibung der 
übrigen Elemente, so weit thunlich, auf das beim 
Plante-Element Gesagte zurück zu beziehen. 

Plante-Accumulator. Dass Sinstedten schon 
1854: (Pogg. Ann. XCII, S. 655) Bleiplatten zur Her- 
stellung von Secundär-Elementen benützte, die er mit 
einer magnetoelektrischen Maschine geladen hat, kann 
das Verdienst Piant^'s, der erst im Jahre 1859 die be- 
sondere Eignung dieses Metalles zur Sau erst off- Aufsta- 
pelung nachgewiesen hat, nicht schmälern, umsoweniger, 
da dem Elemente erst durch diesen Physiker, welcher 
ihm ein besonderes Studium widmete, eine zweckmässige 
Gestalt gegeben wurde. 

So wie die Zink- und Kupferplatte im Calorimotor 
von Hare, sind hier die beiden etwa 1 — 15 Mm. 
starken Bleiplatten spiralförmig in einander gerollt 
(Fig. 61), so dass grösstentheils die beiden Seiten der- 
selben ausgenützt werden, was dem Elemente eine sehr 
grosse Oberfläche verleiht. Bei der Herstellung der 
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Platten ist es gut, die Vorsicht zu beobachten, dass der 
Ableitungsstreifen sogleich mit ausgeschnitten wird, 
weil Löthstelien leicht zerstört werden. 

Die Platten legt man vor dem Einrollen so auf- 
einander, dass ein Polstreifen nach rechts, der andere 




nach links 7.\i stehen kommt, damit der Strom . 
Innern des Cylinders eintreten und am Umfange aus- 
treten muss. 

Um den richtigen Abstand aufrecht zu erhahen, 
sind Gummistreifen von etwa '/^ Cm, Stärke stückweise 
eingelegt oder zweckmässiger Weise mit Canälen ver- 
sehen, das Entweichen der Gase zu erleichtern. 

Den auf diese Weise entstandenen Cylinder senkt 
man in ein Gefäss aus Glas oder Guttapercha, welches 
verdünnte Schwefelsäure enthält und dann so verkittet 
wird, dass nur 2 kleine Oeffnungen bleiben, die ein 
Nachfüllen erleichtem und den Gasen einen Abzug 
gestatten. 

Zur Ladung, oder besser gesagt, zur Bildung des 
Bleisuperoxydes genügen 2 Bunsen- oder 3 Daniell- 
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Elemente, durch deren Thätigkeit die mit dem positiven i 
Pol verbundene Platte allmählich mit einem braunen ' 
Ueberzug versehen wird, während die andere eine graue, 
körnige, reinem Blei entsprechende Oberfläche bekommt. 



Fig. 6z. 




Sobald sich an der braunen Elektrode Gasbläschen 
zeigen, kann das Einleiten des Stromes beendet werden. 

Je nach der Grösse der Platten bringt ein ge- 
ladenes Element einen mehr minder starken Platindraht \ 
ins Glühen, was leicht erklärlich ist, da ja die Stro; 
\.6- 
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stärke von der elektromotorischen Kraft, welche die 
anderthalbfache eines Bunsen-Elementes beträgt und 
von dem Widerstände abhängt, der des geringen Ab- 
stände s und der grossen Oberfläche der Elektroden 
wegen sehr klein ist. 

Die grösseren Elemente haben eine Oberfläche 
von 40 Qu.-Dm., die kleineren von 8 Qu.-Dm. 

Der Deckel, mit welchem die Elemente (Fig. 62) 
versehen sind, trägt zwei Klemmen, zwischen denen 
Platindrähte ausgespannt werden. Ein Metall streifen jW 
fiihrt von der einen Zange zu einer Bleiplatte und den 
Bunsen-Elementen, während ein zweiter unter der an- 
deren Zange liegender mit der anderen Elektrode nur 
dann in Verbindung tritt, wenn die Schraube B den- 
selben niederdrückt. In den Draht flies.st dann sowohl 
der Strom aus den Bunsen-Elementen als auch aus dem 
Plante-Elemente, da beide neben einander geschaltet 
bleiben. 

Chemische Vorgänge im Plante-Elemente.') 
Betrachtet man die Bleiplatten eines frisch zu- 
sammengestellten Plante-Elementes, welche in verdünnter 
Schwefelsäure stehen, durch die der Strom von min- 
destens 3 Daniell- oder 2 Bunsen-Elementen geleitet 
wird, so kann man folgende Erscheinungen beobachten. 

*) Wir ballen bei dieser Betraclitnng sowohl die Angaben 
Plante's, die Arbeiten der Herren Gladstone und Tribe (La 
Inmiire ^lectrique, VI. Ud. 1882, S. 93], als weiters auch die Be- 
merkunEen desHermAron (Elektrotechnische Zeitschrift, 111. Jahrg 
""'f2, IV. Heft, Seite S2SJ, wie auch unsere eigenen Beobachtungen 
benutzt. 
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Ladet man ein schon öfters gebrauchtes Element, 
so kreist einige Zeit hindurch der Strom, ohne dass 
man ausser einigen Gasbläschen etwas Besonderes be- 
merkt; dauert aber die Einwirkung des Stromes länger, 
so gestaltet sich die Gasentwicklung zu einer heftigen. 
Dies ist auch der Zeitpunkt, bei welchem das Laden i 
abgebrochen werden soll, da es, wie die Erfahrung j 
gelehrt, nach der Erklärung, welche wir geben werden, 
leicht begreiflicher Weise fortzusetzen nutzlos wäre. 

Nimmt man aber ein neues, ungebrauchtes Ele- 
ment und leitet diesen Strom ein, so findet sofort eine 
heftige Gasentwicklung statt. Ueberlassen wir dasElement 
dann einige Zeit der Ruhe oder schliessen dasselbe durch 
einen Draht, damit eine Entladung stattfindet, und wieder- 
holen dann die Einleitung des Stromes aufs Neue, so be- 
merken wir, dass die Gasentwicklung länger als das erste- 
mal auf sich warten lässt. Hat man diesen Vorgang mehr- 
mals wiederholt und nimmt dann das unentladene 
Element auseinander, so findet man, dass jene Blei- 
platte, welche mit dem positiven Pole der Säule ver- 
bunden war, mit einem braunen Ueberzug bedeckt ist, 
während die andere eine reine Metallfläche aufweist. 
Wäre das Element entladen gewesen, so würde man 
die Bleiplatten in einem einander ziemhch ähnhchen | 
oder sogar entgegengesetzte Zustande gefunden haben. 
Die Bleisuperoxydbildung können wir uns auf zweierlei \ 
Weise vor sich gehend denken; entweder wird sofort | 
Superoxyd, oder zuerst Sulfat gebildet : 

i».r + 2 //.SO, -\-f&jy^ Pb{x — ])+ PbO^ 

+ 2S0.,-l'i H^ + Pby 

2 5Ö3 + 2 ^sO ^ 2 /^j SO^ oder 
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Pbx ^ 2 H., SO^ + Pby = Pb{x — 1)+ Pb SO, 
-1- /^j -^ /yy, 
daraus: 

-t- /^ Oa + 2 SO a + >/■ + /^/ 

25(?3 -f 2fi^0^2H^SOt 

Mail könnte den Process durch einfache Wasser- 
zersetzung erklaren, es zeigt sich aber, dass 2 Bleiplatten 
in reinem Wasser nur eine Oxydhydratschichte und 
keine Superoxyd schichte erhalten, welche sofort auf- 
tritt, wenn Schwefelsaure zugesetzt wird. 

Wird ein geladenes Element sich selbst überlassen, 
so kann man beobachten, dass der braune Ueberzug 
allmählich seine Färbung verliert, das Braun einem Gelb 
Platz macht. Diese Umwandhing wird dadurch erklärt, 
dass sich das Hyperoxyd zersetzt und schwefelsaures 
Blei gebildet wird, welches mit dem Blei hyperoxyd 
gemischt auftritt. 

Das sich bildende Bleisulfat wirkt insoferne nütz- 
lich, als es sich bei einer nachfolgenden Reduction in 
schwammiges oder fein vertheiltes Blei umwandelt, ein 
Vorgang, der wirklich stattfindet, wenn man nach 
Plante's Anweisung zu Beginn der sogenannten For- 
mation der Elemente die Richtung des eingeleiteten 
Stromes wechselt. 

Nach Plante soll man ein neues Element am 
ersten Tage 6 bis 8mal laden und entladen, und zwar 
derart, dass man zuerst nur eine Viertelstunde, später 
eine ganze Stunde den Strom einleitet. Am folgenden 
Tage ladet man im umgekehrten Sinne zwei Stunden 
lang, nachdem man das Element die Nacht über ge- 



laden sich selbst überlassen und erst morgens ent- 
laden hat. 

Nun wird das Element wieder entladen, abermals 
umgekehrt geladen, das heisst, so wie am vorigen 
Abend, und acht Tage der Ruhe überlassen, während 
welcher Zeit es sich bedeutend verbessert. 

Das Bleisulfat spielt eine wichtige Rolle in den 
Secundär-Elementen, weil es seiner Uniöslichkeit wegen 
das Hyperoxyd während der Ruhepausen vor einer 
raschen Zersetzung schützt. (Das Superoxyd hält nach 
Planta vier Wochen lang.) 

Ist die Frist verflossen, wird das Element abermals 
einige Stunden in gleichem Sinne geladen und ihm dann 
14 Tage Ruhe gegönnt. Indem man in solcher Weise 
fortfährt, wird es immer besser. 

Das Bleisuifat ist es auch, das durch den elektro- 
lytischen Sauerstoff in Hyperoxyd umgewandelt wird, 
während das auf der positiven Elektrode gebildete An- 
lass zur Entstehung schwammiger, zuweilen auch 
körniger Bleiabscheidungen giebt. 

Man könnte glauben, dass zur Bildung des Hyper- 
oxydes die einfache Sauerstoffabscheidung genügen und 
mit einem Male, wenn der Strom durchgang nur ge- 
nügend lang währt, eine nach Belieben dicke Super- 
oxydschichte gebildet werden konnte. Dies ist aber 
nicht der Fall, weil das entstehende Superoxyd, indem 
es die Bteiplatte bedeckt, einer weiteren Einwirkung 
des Sauerstoffes Hindemisse in den Weg Jegt. Dies er- 
klärt uns jetzt erst recht deutlich, warum die Ruhepausen, 
während welcher sich Bleisulfat bildet, nothwendig sind. 
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Wir haben bis jetzt hauptsächlich die Vorgänge 
an der negativen Elektrode besprochen. Das auf der- 
selben vorhandene Bleisuperoxyd wirkt jedoch auch 
auf die positive Elektrode, weil es zur Bildung von 
Bleioxyd und da die Elektroden in verdünnter Schwefel- 
säure stehen, zur Bildung von Bleisulfat beiträgt, 
/^Oj + N^SO, 4- B^SO^ -\-Pi> = PbO ^ H-iO 
-I- H.SO^ -f PbSO^ 
woraus weiter entsteht 

PbSO^ -]- //j + //j -I- PbSO^. 

Dass trotz der grösseren Nähe der Bleiplatte, auf 
welcher sich das Supcroxyd befindet, dieser Voi^ang 
statt hat, kann gleichfalls durch die schützende Thätig- 
keit des Bleisulfates erklärt werden. 

Der eben angeführte Process darf jedoch nichts- 
destoweniger auch ganz auf die negative Elektrode 
bezogen werden und Aron schreibt ihm eine die Auf- 
lockerung der Bleioberfläche fördernde Thätigkeit zu, 
da ja aus einem Bleisuperoxyd und Blei zwei Blei- 
sulfate gebildet werden, welche bei der nächsten 
Oxydation zwei Superoxyde bilden u. s. f 

Würde auch hier das Bleisulfat nicht schützend 
einwirken und alles Bleisuperoxyd sich mit dem Blei 
der negativen Elektrode umsetzen, so wäre, wie leicht 
einzusehen, dieselbe nach einigen Ladungen zerstört. 
Es zeigt dies abermals, welch' glücklichen Griff Planta 
gethan hat, als er 7.\x derartigen Elementen gerade das 
Blei auswählte, das Anlass zur Bildung dieses aller- 
seits fordernden und schützenden unlöshchen Salzes bietet. 

Wir wissen nun, A\'arum diese Elemente desto 
besser werden, je öfter man sie benützt, und warum 
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ZU Beginn der Formirung auch ein Wechsel der Strom- 
richtung vortheilhaft ist. Später jedoch soll ein solcher 
nicht mehr stattfinden, weil man das Bleisuperoxyd, 
welches auf der einen Elektrode zurückbleibt, erst re- 
duciren müsste, was einer Stromverschwenduiig gleich- 
kommt. Nachdem wir, wie wir glauben, ein klares Bild 
der chemischen Vorgänge im Plant^-Elemente gegeben, 
wollen wir Einiges über das Entladen sagen und dann 
zur Beschreibung der verschiedenen Gestalten der 
Plant^-Elementc übergehen. 

Plante hat seine Elemente auch zu Säulen ver- 
einigt, welche in vielen Fällen besonders gute Dienste 
leisten können. Sehr behilflich hiezu ist der von ihm 
erdachte sinnreiche Commutator. Derselbe besteht in 
einer Holzleiste, welche an den Enden mit Axen ver- 
sehen ist, die in Lagern ruhen; die schmalen Kanten 
sind mit Kupferstreifen belegt, wodurch alle Federn, 
in welche die Poldrähte der 20 Elemente enden, zu je 
20 verbunden werden. Die Drähte sind so geführt, dass 
hiedurch alle gleichnamigen Elektroden verbunden, die 
Elemente auf grosse Oberfläche geschaltet sind. (Fig. 63.) 
Femer ist die Leiste senkrecht zur Verbindungslinie 
beider Metallstreifcn mit einer Anzahl Metallstiften ver- 
sehen, welche, sobald der Commutator um 90" gedreht 
wird, ■ eine metallische Verbindung zweier gegenüber 
liegender Federn herstellen, wodurch die Elemente auf 
Spannung verbunden werden. 

Sind alle 20 Elemente hintereinander geschaltet, 
so vertritt die Säule zu Beginn ihrer Entladung eine 
solche von etwa 30 Bunsen-EJementen von grosser 
Oberfläche, die einen langen dünnen Platindraht zum 
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Erglühen bringt, der zwischen den Klemmen 7" und T 
eingespannt ist. oder auch einen kleinen Lichtbogen 
erzeugt. Sind die Elemente auf Quantität, d. h. neben- 
einander geschaltet, so erhält man ein Element von 
riesig grosser Oberfläche, das einen wohl nur kurzen, 
aber dicken Platindraht zum Erglühen bringt, welcher 
zwischen den Zangen Q und Q' ausgespannt ist. 




In dieser Stellung wird auch die Säule von zwei 
Bunsen-Elementen geladen. 

Selbstverständlich kann man nicht verlangen, dass 
die Säule, wenn sie von den beiden Bunsen-Elementen 
durch 5 Minuten geladen wird, dann auf Spannung ge- 
schaltet durch ebenso lange Zeit einen Strom von 
30 Bunsen-Elementen liefert, weil wir ja wissen, dass 
die aufgespeicherte chemische Arbeit nur dem aufge- 
wendeten Strome, dem gelösten Zink äquivalent sdn 
kann. Abgesehen von sonstigen Verlusten, konnte also 
die Säule per Element nur durch 7i5 Minuten einen 
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Strom liefern, von gleicher Art wie der Ladungsstrom 
war, was aber in Wirklichkeit nicht erreicht wird. Dies 
ist leicht erklärlich, wenn wir uns an die stattfindenden 
chemischen Processe erinnern, welche sich in den Ele- 
menten abspielen. Sorgfäitige Versuche Plante's haben 
ergeben, dass 7]o der aufgewendeten Stromarbeit wieder 
gewonnen werden kann, also '/j,, verloren geht. 

Um nicht missverstanden zu werden, müssen wir 
bemerken, dass die Dauer der Entladung wohl eine 
5 Minuten und noch länger währende sein kann, wenn 
der Widerstand im Schliessungsbogen ein grösserer ist, 
weil dann die aufgespeicherte Elektricität langsamer 



Ein Element, das einen dicken Draht nur wenige 
Minuten lang zum Erglühen bringt, kann einen Platin- 
draht, der nur ^m Mm. Durchmesser hat, eine ganze 
Stunde lang in lebhafte Weissgluth versetzen. 

Die Dauer der Entladung ist also direct propor- 
tional der Dicke der Bleisuperoxyd schichte, also ge- 
wisser massen auch der Dauer der Ladung und der 
Grosse der Platten, ferner dem Widerstände propor- 
tional, welchen der verbindende Leiter bietet. In dem- 
selben Zusammenhang mit den eben genannten Grössen 
steht die Gleichförmigkeit des geheferten Stromes. 

Wir wollen hier das Beispiel anführen, welches 
Planta selbst in seinem Werke (»Recherches sur lelec- 
tricitö» 1879, S.66} angiebt. 

• Geradeso, wie aus einem weiten Gefäss, welches 
. eine grosse Menge Flüssigkeit bei niedrigem Stand der- 
selben enthält, durch lange Zeit Flüssigkeit unter fast 
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ganz gleichförmigem Druck ausströmen wird, wenn die 
Oeffnung klein ist, und gerade so, wie der Flüssigkeits- 
strahl plötzlich abbricht, wenn die Wasseroberfläche 
die Ausflussöffnung erreicht hat, ebenso zeigt ein secun- 
däres Element von grosser Oberfläche, das durch einen 
langen dünnen Draht geschlossen ist, erst dann 
Abnahme in der Stärke, sei es durch Abnahme der 
Glühwirkung oder schwächere Ablenkung der Magnet- 
nadel, wenn es völlig ausgebraucht ist. 

Ein dünner Platindraht wird lange in gleicher 
Gluth erhalten, und wenn die Abnahme beginnt, liört 
er auch plötzlich zu glühen auf.i 

Bevor wir auf die praktischen Anwendungen des 
Plant^Elementes übergehen, wollen wir noch einer 
eigenthümlichen Beobachtung gedenken, welche man 
an entladenen Plante-Elementen machen kann, besonders 
dann, wenn die Entladung eine sehr rasche war. 

Wenn nämlich ein derartig entladenes Element 
einige Zeit hindurch sich selbst überlassen war, hei 
offenem Stromkreis jedoch, so gewinnt es neuerdings 
die Fähigkeit, für kurze Zeit einen Strom zu liefern, 
ist auch dieser aufgebraucht, so kann man noch einmal 
dieselbe Beobachtung machen. 

Plante erklärt dies damit, dass er eine Polarisa- 
tion des Elementes annimmt, die so stark wird, dass 
sie die Kraft des geschwächten Elementes übertrifft, 
aber nach einiger Ruhe wieder verschwindet, weil dann 
eine Depolarisation vor sich geht. 

Nach der Erklärung, welche wir im Vorherge- 
gangenen von den chemischen Vorgängen im Planti 
Elemente gegeben, können wir uns diese Erscheinung 
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auf folgende Weise zurechtleg;en. Wenn die Entladung 
eine recht kräftige ist, kann es geschehen, dass eine 
Wasserzersetzung derartig eintritt, dass Sauerstoff an 
der Bleiptatte, Wasserstoff an der Bleisuperoxyd platte 
ausgeschieden wird, wodurch einerseits das schon ge- 
bildete Bleisulfat reducirt, das gebildete Bleioxyd anderer- 
seits oxydirt wird. 

Da in solchen Augenblicken, wo der Strom auf- 
hört, zu erwarten ist, dass beide Platten mit Bleisulfat 
und Bleioxyd bedeckt sind, wird sich dann einerseits 
am Blei Bleisuperoxyd, an der anderen Platte Blei bilden, 
bis der Strom erlischt. Die gebildeten Mengen können 
aber nur klein sein, und sie wirken nur, weil sie in der 
obersten Schichte vorhanden sind, die Ruhepausen geben 
ihnen Gelegenheit, sich mit den darunter liegenden 
Stoffen wieder umzusetzen, worauf das Element aber- 
mals befähigt ist, Strom auszusenden. 
- PbOO + HiSO^^H„SOi + HiO-['Pb = 
PbSOi -\- ff.,0-i- ff^SO^ -\- PhO^ 

Trotzdem diese Elemente nur Ströme von verhält- 
nissmässig kurzer Dauer geben, haben sie doch schon 
mannigfache Anwendungen gefunden. 

Vor Allem dienten die grösseren Säulen zur gleich- 
zeitigen Zündung von Sprengpatronen, welche dünne 
Platindrahte {0'05 Mm.) enthielten. Sie eignen sich be- 
sonders für Bergwerke, wo die Aufstellung grösserer 
Säulen schwierig, zeitraubend und kostspielig wäre, da 
sie nur wenige Augenblicke im Tage gebraucht werden; 
sie leisten noch Dienst, wenn die Leitung durch 900 Mtr. 
lange Drähte geschieht, die 3 Mm. dick sind. 
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Einem Vorschlag Niaudet's zufolge, den er 
der ersten Auflage seines »Trait^ elementaire de 
pile ^lectrique« machte, könnte sie auch der Art 
Signalen, z. E. auf Schiffen, verwendet werden, dass 
man eine grössere Säule mit einer magnetoelektrischen 
Maschine ladet, nach einer bestimmten Anzahl von Um- 
drehungen entladet, indem man den Strom zwischen 
Kohlenspitzen übergehen lässt, auf welche Weise der 
entstehende Voltabogen zwar kurze, aber kräftige Licht- 
blitze erzeugt. 

Zur Beleuchtung innerer Körperhöhlen wurde das 
Element gleichfalls, besonders von T rouv^, in Gebrauch 
genommen, der es auch zum Erglühen der Drahte 
von galvanokaustischen Schneidewerkzeugen benutzt — 

Vergessen dürfen wir des Weitern nicht das 
elektrische Feuerzeug »Briquet de Saturne«, welches aus 
einem kleinen Plantö-Elemente besteht, das von 3 Daniell- 
Elementen geladen, eine kleine Kerze etwa 100 Mal 
entzünden kann. Achard benützte ferner 3 Plante- 
Elemente, die beständig durch 12 Da ni eil -Elemente 
geladen wurden, bei seiner elektrischen Bremse, und 
hat ausserordentlich befriedigende Ergebnisse erhalten. 

Nicht unterschätzt darf auch der Gebrauch der 
Plantö-Säule für physikalische Cabinete werden, denen 
bisher nur die Bunsen-Elemente zur Verfügung standen, 
welche, wenn eine grössere Leistung verlangt wird, 
eine umständliche Zusammenstellung erfordern, Säure- 
dämpfe aushauchen und eine verschn-enderische Elektri- 
citätsqueUe sind, was leicht begreiflich ist, wenn man 
bedenkt, wie viele Stoffe für einen nur kurz dauernden 
Versuch unnütz verbraucht werden; die Plant^-Säule 
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hingegen fordert nur die Zusammenstellung zweier 
Bunsen-Elemente und gestattet Versuche anzustellen, zu 
welchen die zwanzigfache Zahl kaum ausreichend gewesen 
wäre. Plante selbst hat in seinem Laboratorium über 
800 Elemente vereinigt, die 1200 Bunsen-Elcmenten 
entsprechen, er hat auch mit Benützung eines von ihm 
auf eigenthümliche Weise zusammengestellten Conden- 
sators, der Rheostatischen Maschine, die Staunens werthe- 
sten Versuche (z. B. Glasätzen durch den ga!v. Funken) 
angestellt, über welche er in seinem Werke: »Recherchea 
sur l'^lectricit^«, Paris 1879, ausführlich berichtet 

Abänderungen des Flante-Elementes. 

Im Nachstehenden führen wir einige der Ver- 
besserungen des Plant^-Elementes an, welche alle darauf 
hinauszielen, im kleinsten Räume unter dem geringsten 
Gewichte eine grosse Bleioberfläche zusammen zu drängen ; 
es sind Umgestaltungen des Flante-Elementes, von welchen 
einzelne sich schon bedeutende Erfolge errungen haben. 
Was die Dauerhaftigkeit betrifft, so ist es in Frage, ob 
sie nicht zuweilen darunter Schaden leidet, was erst 
längerer Gebrauch zeigen wird, 

M^ritens-Accumulator(Lumiereelectriquel88I, 
28. Sept. Nr. 52, S. 415) besteht aus 5 Cm. dicken, 
9 Cm. breiten und 10 Cm. hohen Platten, die dadurch 
hergestellt werden, dass man 2 Mm. starke Bleiplatten 
wiederholt U-formig biegt, wodurch eine Reihe von 
wagrechten Fächern entsteht, deren jedes mit dünnen 
Bleiblechen (O^S Mm.) ausgefüllt %vird. Um dem Gerippe 
Festigkeit zu geben, wurden die schmalen, lothrecht 
stehenden Seiten zu einem Ganzen vereinigt, indem 
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man die Kanten der Bleche miteinander verlöthet 'In* 
der Pariser elektrischen Ausstellung waren Kasten zu 
sehen, in welche je 2 solcher Platten, deren jede 1 Kgr. 
wiegt, unter einem Abstand von 5 Mm. eingesenkt 
waren. Die Fig 64 zeigt eine derselben. Die Sociöt^ 
„, , universelle d'ölectricit^ Tom- 

masi in Paris stellt das Ge- 
rippe durch Guss her, die 
Fächer stehen unter einem 
Winkel von etwa 35" nach 
aufwärts, damit die Gase 
leichter entweichen können. 
Die Rückwand ist 2 Mm. 
stark, die ganze Platte, die 
entsteht, wenn die 0*1 Mm. 
starken Bleibleche in die 
Fächer eingelegt sind, ist 
3'5 Cm. dick, 2 derselben 
stehen in einem Abstand 
von 2 Cm., den Hartgummi- 
klötzchen aufrecht erhalten, 
in einem Kasten aus demselben Stoffe. (Fig. 65.) 

Pezzer's Accumulator. Pezzer hatte die 
Beobachtung gemacht, dass in einem Accumulator mehr 
Elektricität aufgespeichert werden kann, wenn die 
negative Elektrode doppelt so gross als die positive ist. 
Diese seine Erfahrung benutzte er im Vereine 
mit Carpentier zur Zusammenstellung einer neuen 
Secundär-Batterie (La lumiere electrique, 14. Dec. 1881, 
Nr. 74, S. 379). Bleistreifen in der Länge von i/„ Meter, 
10 und 15 Mm. Breite, 0-25 und 05 Dicke, werden 
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mittelst einer Plissirmaschme so gewellt, d 
buchtungen unter einem Winkel von 45' 
richtung der Streifen stehen. 

Nachdem eine genügende Anzahl solcher Streifea 
vorgerichtet ist, werden die freien Enden zusammen- 
gelöthet und die so entstandenen Platten zu beiden Seiten 
Fin. 66. 
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einer porösen Zelle, welche eine ebensolche Platte 
enthält, aufgestellt. Nach den Untersuchungen, welche 
sie anstellten, so!! die Zelle den Widerstand nicht 
bedeutend vergrössern , dafür aber den Vortheil bieten, 
die bei dem Filz, Asbest und sonstigen Umhiillungs- 
mittein der Bleiplatten stattfindenden Bleidurchwachsun- 
gen, welche endlich beide Platten verbinden, zu ver- 
hindern. Wie aus der Fig. 66 ersichtlich, ergiebt diese 
Anordnung von selbst, dass die negative Elektrode 
ij her wiegt. 
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Sellon- und Volckmanii (Scientific American, 
13. Mai 1882; La lumicre electrique, VI. Bd.. Nr. 25, 
S. 585) bedienen sich durchlöcherter, gewellter Blei- 
platten von etwa 4 Mm. Dicke, 50 Cm. Länge und 
38 Cm. Breite. Die Oeffhuiigen — und darin liegt das 
SchiA' ergewicht dieser Zusammenstellung — sind 2"5 Cm. 
gross und mit Bleischwamm ausgefüllt. Da der Ab- 
stand der Löcher von einander nur 2 Mm. beträgt. 
so bildet die Platte fast nur den Träger des sehr 
porösen Bleischwamm es. Die Platten stehen auf der 
schmalen Seite in einem Holztrog, der 18 Cm. weit 
ist, zu 12 Elementen verbunden und durch Holzstäbchen 
getrennt. Derartige Zellen wiegen 375 englische Pfund, 
sollen 5 Pferdekräfte oder 200 Amperes für eine Stunde 
aufspeichern und 33 im Stande sein, 201 Glühlicht- 
lampen nach Lane Fox (20 Candle) 7 Stunden lang 
in Betrieb setzen zu können, (Bericht von der Londoner 
elektrischen Ausstellung.) 

Changy endlich sucht dadurch das möglichst 
geringste Gewicht bei grösster Oberfläche zu erlangen, 
indem er in ein Bleigefass eine poröse Zelle stellt und 
diese, sowie auch den Aussenraum, mit Eleiflittern aus- 
füllt, die er dadurch herstellt, dass er geschmolzenes 
Blei gegen eine abgekühlte Fläche schleudert. 

Kabath - Accumulator. (L'Electricien.) Am 
meisten ausgebildet scheint dieses Element zu sein, das 
in 3 bestimmten Grössen hergestellt wird. 

Das kleinere, 6 Kilo wiegend, (Modele dit de 
laboratoire) kostet 30 Francs; das grössere, 2G Kilo 
wiegend, 75 Francs. Dieselben bestehen aus geraden 
und gewellten, sehr schwachen (O'l Mm.) Bleiplat^a 
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in abwechselnden Lagen, die von einem Mantel aus 
durchlöchertem stärkeren Bleiblech zusammengehalten 
werden. {Fig. 67.) 

Derartig gebildete Platten von 8 — 9 Cm. Breite 

enthalten 80 — 100 dünne Bleistreifen, sie werden sowohl 

Hg. 67. 




stehend als lietjend in Ebonitlvasten eingeführt, und 
zwar enthalten die hohen Kasten (tig 67) 12 Platten, 
die 40 Cm. lang, 80 Cni. breit und 1 Cm. dick sind, 
sie wiegen sammt FlÜ^jgkeit 35 Kgr. Die kleinen 
Laboratorium-Säulen sind, in Glasgefässe untergebracht 
und bestehen aus 6 schmalen Platten. Die niedrige 
Form enthält 10 Platten und wiegt nur 25 Kgr. 
Die Platten sind an ihren Enden durch ein Isolirmittel 
festgekittet. 

Faure-Element. Camillo Faure gebührt das 
Verdienst, die erste Anregung zu einer durchgreifenden 

n* 
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Vervollkommnung des PJantc-Elementes gegeben und 
ihm damit den Weg in die Praxis geebnet zu haben. 
Erst drei Jahre sind verflossen, seit die Kunde von 
einem neuen leistungsfähigen Secundär-Eiemente in die 
Oeffentlichkeit drang, und schon haben wir eine statt- 
liche Reihe der verschiedenartigsten Abänderungen 
des Plante-Eiementes. 

Früher nicht geahnte Verwendung findet jetzt 
das secundäre Element, und ist es auch noch nicht 
möglich, wie manche Enthusiasten im ersten Jubel- 
taumel meinten und Tagesblätter ausposaunten, die 
Elektricität in Büchsen wie Pomade zu kaufen, um den 
Bedarf an Elektricität für häusliche Beleuchtung eine 
Woche lang zu decken, so hat doch der Accumulator, 
trotz seiner Schwerfälligkeit, sich schon mancherlei 
Gebiete erobert; wir werden später auch einige der 
Hauptanwendungen kennen lernen. 

Ebenso falsch als es ist, übe rschwän gliche Hoff- 
nungen an eine neue Erfindung zu knüpfen, ebenso 
falsch ist es, wie manche Enttäuschte es thun, von 
schwindelhaften Anpreisungen zu sprechen und dasFaure- 
Element in seiner Wirksamkeit einem gut formirten 
Plante-Element gewöhnlicher Art an die Seite zu stellen. 

Es ist noch keineswegs erwiesen, dass ein ge- 
wöhnliches Plante-Element ebenso wirksam gemacht 
werden kann, als es ein solches nach Faure ist, und 
der Einzige, der es in guter Formirung am weitesten 
gebracht hat, Plante selbst, gesteht zu, dass dann das 
Element leicht dem Zerfalle preisgegeben, also nicht 
mehr länger anwendbar ist ^ und was hat ein solches 
Element gekostet? 
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Nach dieser kurzen Abschweifung wollen wir 
zurückkehren zur Beschreibung des Elementes selbst. 

Bei der Verbesserung des Plant^-Elementes ging 
das Hauptaugenmerk Faure's darnach, sowohl eine 
grössere Dicke der Bleisuperoxydschichte zu erlangen, 
als auch die Zeitdauer, den Stromaufwand zu verringern, 
welche sonst zur Formirung nothwendig sind. 

Er erreichte seine Ziele dadurch, dass er die 
Bleiplatten schon vom Hause aus mit einer Sauerstoff- 
verbindung des Bleies bedeckte, und er wählte dazu 
mit glücklichem Griff das Minium, das häufig als 
eine Verbindung des Superoxydes Pb O^ mit dem 
Bleio:^yd Pb betrachtet wird und die Formel Pb^ Ö3 
besitzt. 

Ehe wir auf die chemischen Processe eingehen, 
wollen wir die Herstellungsweise solcher Platten, und 
später an der Hand der Vorgänge, die Zweckmässigkeit 
derselben besprechen, dabei auf die Punkte aufmerksam 
machend, welche von Wichtigkeit sind. 

Bei der Herstellung eines Elementes ist vor Allem 
darauf zu achten, ob die Platten, wie bei Planta, blos 
eingerollt oder einander gegenüber gestellt werden 
sollen, weil in dem ersteren Falle eine länger genommen 
werden muss, wenn man einer Bleiverschwendung vor- 
beugen will. 

Zweckmässig benützt man schliesslich jene, welche 
die grössere Oberfläche hat, als negative Elektrode, 
(und stellt sie auch aus stärkeren Bleiplatten her. 
1 Mm. und 1*5 Mm.) 

Sind die Streifen zugeschnitten, etwa in der 
Länge von 40 und 60 Cm., bei einer Höhe von 20 Cm., 
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und zwai' so, wie wir beim Plant ^-Elemente erwähnten, 
dass ein Ableitungsstreifen bleibt, dann beginnt man 
mit dem Auftragen der Mennige, welche mit verdünnter 
Schwefelsäure, nach anderen Vorschriften unter Zusatz 
von Stärke, zu einem Brei angerührt wird. Auf die eine 
der genannten Platten sollen 800 Gramm, auf die andere 
700 Gramm kommen. 

Wir werden erfahren, dass es nach neueren Un- 
tersuchungen zweckmässig erscheint, eine der Platten 
sogar mit der doppelten Gewichtsmenge dieses Stoffes 
zu versehen. Ist das Minium aufgetragen, so bedeckt 
man es mit einem Bogen Pergamentpapier und hüllt das 
Ganze in Filz ein. Sodann wird die zweite Platte aufgelegt 
und beide zusammen eingerollt, aber derartig, dass ein 
genügender Zwischenraum bleibt, damit die Gase ent- 
weichen können. 

Nach anderen Vorschriften bleibt das Pergament- 
papierblatt ganz weg, und wird sowohl das Rlei als 
auch der Filz oder P'lanell auf der Seite, mit welcher 
er aufgelegt wird, mit Minium bestrichen. 

Der auf die beschriebene Art hergestellte Cylinder 
kommt nun in ein Bleigefass, welches zugleich als 
Elektrode benutzt werden kann, oder auch in ein solches 
aus Steingut; glasirte Thongefässe eignen sich nicht, 
weil die Glasur bald zerstört und das Gefäss dann 
säure durchlässig wird. 

E. Reynier, der sich mit der Herstellung dieser 
Art Elemente beschäftigt, benützt Glasgefässe, wie 
Fig. 68 zeigt, auch hat er den Gebrauch von Filz 
der bald zerstört wird, aufgegeben und verwendet Schaf- 
wollgewebe (Sarsche) zum Einhüllen der Bleiplattcn. 
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Der Gebrauch von durchsichtigen Gefässen bietet 
den Vortheil, dass man das Verhalten der Elemente 
leicht überwachen und aus demselben entnehmen kann, 
ob sie in gutem Zustande sind. 




Hat sich 1 in t il!isi.he Verbindung durch 

Bleiablagerung iv. ischen den beiden Platten hergestellt, 
so verräth sich dies dadurch dass Gasblasen aufstei- 
gen, wenn das geladene Llement der Ruhe überlassen 
ist; während des Ladens bildet wieder das Entweichen 
der Sauerstoffgasblasea an der negativen Elektrode ein 
Zeichen, dass man dasselbe beenden kann. 
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Chemische Vorgänge im Faure-Elemente. 

Sobald die mit Mennige bedeckten Platten in die 
verdünnte Schwefelsäure getaucht werden, findet fol- 
gender Process statt: 

Pb^ 0^ + 2H^S0^ = PbOc^-\- 2PbS0^ + 2H^ 

Dieser Process kann jedoch nicht weiter in die 
Tiefe fortschreiten, weil beide Stoffe unlöslich sind. 

Wenn nur Superoxyd zu bilden wäre, so würden, 
wie obige Gleichung zeigt, 2 Moleküle Schwefelsäure 
genügen. Nun soll aber auch eine Reduction stattfin- 
den und für diese sind dann nur 4 Wasserstoff zur 
Verfügung. Betrachten wir 2 Bleisulfat, welche von 
1 Minium herrühren, so haben wir: 

2PdSO^-]-2H^O -\-2H^0 = 2PbO. + 

J^2H,S0,^H, 

1 Minium auf der anderen Platte fordert aber in gleicher 
Zeit 8 Wasserstoff, es scheint daher die Annahme 
gerechtfertigt, dass man die eine Platte mit der doppelten 
Menge Minium versehen muss, um nicht Verluste zu 
erleiden. Es wurde auch die Beobachtung gemacht, 
dass die Stromstärke einen bedeutenden Einfluss darauf 
hat, welche Menge Sauerstoff aufgespeichert wird, in 
welcher Zeit sich der Process vollzieht und welcher 
Sauerstoffverlust stattfindet.*) 

Mittlere Stromstärken liefern das beste Ergebniss, 
d. h. die geringsten Verluste. Unvortheilhaft dürfte es 
sein, den Strom weiter einzuleiten, wenn der Sauerstoff zu 



♦JGladstone and Tribe, La lumiere e'lectr. 1882, Nr. U/S. 331. 
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entweichen beginnt, weil die Gegenwart von einergewissen 
Menge BleisulFat, wie uns bereits bekannt ist, trotzdem 
dieselbe den Widerstand steigert, vortheilhaft ist, umLocat- 
wirkungen zu verhindern. Andererseits ist es nothweudig, 
dass die Reduction des Miniums vollständig geschehe, 
weshalb es vielleicht gut wäre, weniger aufzutragen. 
Tribe und Gladstone haben bei 1:2 befriedigende 
Ergebnisse erhalten, es ist aber fraglich, ob diese 
Anordnung gleich gut für Ladung und Entladung ist. 

Schulze-Accumulator. Auf der Münchener 
Elektricitäts-Aussteliung, welche leider gerade von den 
Erfindern der Accumulatoren sehr stiefmütterlich bedacht 
war, lenkte der vom ehemaligen Telegraphen- Controlor 
O. Schulze in StrassburgzusammengestellteAccuniulator 
die allgemeine Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. 

Schulze bringt nämlich die Auflockerung der 
Bleioberfläche dadurch hervor, dass er die Zersetzharkeit 
der Schwefel verbin düng des Bleies benützt. Zu diesem 
Behufe erhitzt er die mit Schwefelpulver bestreuten 
0'5 Mm. starken Bleiplatten, und stellt sie dann in geringer 
Entfernung von einander in verdünnte Schwefelsäure. 
Sobald Strom eingeleitet wird, entweicht auf der einen 
Seite, an welcher sich sonst Wasserstoff entwickeln 
würde, die Schwefel Verbindung dieses Gases, während 
sich auf der anderen Bleisulfat bildet, das dann in 
Superoxyd übergeführt wird. 

Natürlich verläuft der Process nicht so glatt, und 
dürfte auch das Bleisuperoxyd, so lange noch Schwefelblei 
vorhanden, auf dieses oxydirend wirken, was auch 
erklärt, warum das Element, wenn es nicht gan<! voll- 
ständig formirt ist, 8"/,, an Ladung verliert, sobald es 
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aber Nachts sich selbst überlassen ist, oft nur die Hälfte 
der Ladung wiedersieht. 30 Platten sind zu einem 
Elemente vereinigt und dadurch in geringen Abständen 
von einander gehalten, dass dieselben in Hartgummi- 
rahmen, die mit Einschnitten versehen sind, gefasst 
werden. 

Die Platten sind 23 Cm. lang, 12 Cm. breit und 
so nahe aneinander gesetzt, dass der Querschnitt ein 
Quadrat von 12 Cm. Seite bildet; ein derartiges Ele- 
ment wiegt 8 Kgr., dazu kommt noch 1'5 Kgr. Flüssig- 
keit; es kostet 30 Mark. 

Zur Ladung sind 60 Stunden erforderlich, wenn 
der Ladungsstrom 4 Amperes hat (bei 40 Volts), was 
einer Arbeitsleistung von 40'000 S.-K.-M. entspricht. 
Wiedergegeben werden 15— 20'000 S.-K.-M. Der Wider- 
stand eines geladenen Elementes soll nur O'OOÖ Ohms 
betragen und bei der Entladung auf O'Olö Steigen. Der 
geringe Widerstand erklärt sich leicht, wenn man be- 
denkt, dass die Oberfläche 1*2 Qu.-Mtr. gross und die 
Abstände der Platten sehr klein sind. Ein etwa 4 Mm. 
starker Kupferdraht schmilzt daher, wie wir gesehea 
haben, bei Kurzschluss eines Elementes sofort ab. — 



Accumulatoren mit einer Bleiplatte. 

Seitdem die Aufmerksamkeit der Elektriker auf 
die Secundär- Elemente gerichtet ist und die Erkennt- 
niss sich Bahn gebrochen hat, dass die Blei- Accumula- 
toren, ihres grossen Gewichtes wegen, einer regeren 
Benützung schwer zugänglich sind, entstand das Be- 
streben, andere Stoffe statt Blei in Verwendung 
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bringen, ein Wunsch, der vielleicht noch unterstützt 
wurde von der Absicht, die Patente zu umgehen, welche 
sich Faure auf seine Verbesserung des Plante-Elementes 
genommen hatte. 

Eine kurze Ueberlegung zeigt, dass fast die Mehr- 
zahl der galvanischen Elemente einer Verwendung als 
Accumulatoren mehr, minder fähig sind, sobald sie 
eine Rückbildung der Stoffe, mit welchen sie ursprüng- 
lich beschickt wurden, durch Einleitung eines Stromes 
gestatten. Stellen wir uns vor, wir hätten ein ausge- 
brauchtes Smee- Element, welches also nur mehr Zink, 
Zinksulfat und die Platinplatte enthält, so könnte durch 
Einleitung eines Stromes das Zinksulfat zerlegt, das Zink 
niedergeschlagen und die Schwefelsäure in Freiheit gesetzt 
werden, ein Gleiches würde das Zink-Kohle-Eiement ge- 
statten. Leider sind diese Elemente nicht constant genug, 
um überhaupt an ihre Verwendung denken: zu können, 
und fände jedesmal ein Verlust statt, da ja der Sauer- 
stoff, welcher an der negativen Elektrode (Platin oder 
Kohle) ausgeschieden wird, entweicht, auch zur Trennung 
etwa 3 D. nothwendig sind, während nur 0'7 geliefert 
werden. Es liegt daher nahe, dass eine Besserung der 
Verhältnisse nur dadurch erzielt werden kann, wenn man 
diese Elektroden mit Stoffen umgiebt, welche den Sauer* 
Stoff zu binden und wieder leicht abzugeben im Stande 
sind. Wenn wir nach der Reihe, in welcher wir die 
galvanischen Elemente besprochen haben, vorgehen, so 
Etösst uns sofort das Leclanche-Element auf; in der 
That haben Arsonval*), sowie Maiche in dieser Rich- 

•) »La lumiire ^leetrique.. IV. 1881, S. 207. 
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tung Versuche angestellt und will letzterer zu sehr be- 
friedigenden Ergebnissen gelangt sein*), indem er die 
gepressten Platten in verdünnter Schwefelsäure an- 
wendete. 35 Elemente, durch eine kleine Gramnne'sche 
Maschine geladen und dann hintereinander geschaltet, 
konnten einige Zeit hindurch einen Lichtbogen erzeugen. 
Arsonval gelangte zur Ueberzeugung, dass die An- 
wendung von Blei ein besseres Ergebniss liefern niüsse.*'') 

Arsonval's Accuniulator besteht demnach aus 
einer Kohlenelektrode, welche mit Kohlenklein, das init 
feinem Bleischrot (Vogeldunst) gemischt ist, umgeben 
wird, und einer Zinkelektrode, 

Ein derartiges Element, das 1 Kgr. Bleischrot 
enthielt, konnte 4 Stunden lang einen Motor nach 
Deprez in Thätigkeit setzen. Die elektromotorische 
Kraft beträgt 2"1 Volts und soll ein Amalgamiren der 
Zinkelektrode vor La du ngs Verlusten während der Ruhe 
schützen. Nach der Meinung Arsonval's könnte das 
Blei durch Silber oder Kupfer in geeigneten Lösungen er- 
setzt werden. Dieser Zusammenstellung sehr ähnlich ist 

Böttcher's Accumulator, der in der Münchener 
Elektricitäts- Ausstellung zu sehen war und aus O^l Mm. 
starken Zinkblechen, welchen gewellte und gekörnte Blei- 
folie gegenübersteht, zusammengesetzt ist. 

Böttcher legt auf das geringe Gewicht seines 
Accumulators besonderen Werth und betont, dass er, 
wenn ausgebraucht, doch noch Strom liefert. 24 Ele- 



♦) .La lumifire e'.ecmqu«, IL Bii. 1881. S, 78. 
"•} Eben dort II, üd, IdöO, S. 7ö, 
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mente, die auf 2 Tröge vertheilt waren, hatten ein 
Gewicht von 24 Kgr. Der eben angedeutete Vortheü 
ist wohl sehr fragwürdiger Natur, da, wie ja bekannt, 
derlei Elemente sich ausserordentlich rasch polarisiren, 
dagegen ist jener, dass die Anwendung von Zink das 
Aufspeicherungsvermögen, die elektromotorische Kraft 
vermehrt, nicht zu unterschätzen. 

Ein jedes Element enthält 300 Grm. Zinksulfat, 
aus welchem sich das Zink auf die positive Elektrode 
kömig abscheiden soll. Der Process dürfte wie folgt 
verlaufen : 

Zn + ZnSO^ '\- Pb = Zn.^ -f PbSO^ 

2Z71 + ZnSO^ -[- //e + /4 Ö + Fl>SOi = 

= 3Z« -i- 21/2^0^ + PbO^. 

Es bildet sich also schliesslich verdünnte Schwefel- 
säure und Bleisuperoxyd, woraus ersichtlich, dass die 
Elemente wohl bald nach der Ladung gebraucht werden 
müssen, weil sich sonst das Zink wieder auflöst. Diesem 
Uebelstande zu begegnen, sind die Elemente derart ein- 
gerichtet, dass sie aus der Flüssigkeit herausgehoben 
werden können. Die negativen Elektroden bestehen aus 
dünnen, der Länge nach gefalteten Bleiplatten, etwa 
wie im Smee-Element, die mit Bleiglätte bedeckt sind, 
welche von Pergamentpapier umgeben und durch Kaut- 
schukröhrchen vor der Berührung mit den Zinkplatten 
geschützt sind. 

Wie bereits erwähnt, wiegen 12 Elemente nur 
23 — 24 Kgr., sie entsprechen aber dabei einer dreimal 
grösseren Anzahl nach Faure; jedes kostet etwa 12 Mark 
Auf jeden Beschauer dürften sie jedoch den Eindruck 
gemacht haben, dass sie einer höchst sorgfältigen Be- 
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handlung bedürfen, um nicht der Zerstörung anheim in I 
fallen, ein Fehler, der sich wohl wird umgehen lassen. 
Der innere Widerstand dürfte sich während der 
Entladung nicht unbedeutend ändern, da wir ja zu Be- 
ginn verdünnte Schwefelsäure, zum Schluss Zinksulfat, 
wie schon gesagt, im Elemente haben. 

I Sutton's Accumulator. Von der Behauptung aus- 

gehend, dass ein Amalgamiren der Blciplatte das Auf- 
nehmen des Sauerstoffes erleichtere, und unter Berück- 
sichtigung dessen, dass Kupfer sich in verdünnter 
Schwefelsäure nicht löst, stellte Sutton sein Element 
zusammen, welches aus abwechselnd nebeneinander 
gestellten und durch Gummieinlagen getrennten Blei- 
und Kupferplatten besteht, die in Kupfersulfatlösung 
tauchen.'') Aron bestätigt die erste Ansicht und ver- 
muthet, dass die Schwefelsäure, welche sich vom Kupfer- 
sulfat loslöst, kräftiger als gewöhnliche Säure wirkt 

Durch das Laden, bei welchem man ein eigen- 
thümliches Geräusch vernehmen kann, das von einer 
Veränderung in der Elektrodengestalt herrühren dürfte, 
bildet sichSuperoxyd, während Kupfer abgeschieden wird. 

Ein Element, dessen Elektroden bei 10 Cm. Breite 
lÖ Cm. hoch waren und das einen halben Liter Kupfer- 
Sulfat enthielt, soll 2 Stunden lang einen Platindraht von 
0-52 Mm. Durchmesser und 10 Cm. Länge in Roth- 
gluth erhalten haben. Sutton gab seinen Accumula- 
toren die Gestalt der Trogbatterie von Cruikshanks, 
die dann 25 Platten von in' Fläche enthält. 2 solche 
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Batterien werden von 30 Bunsen-Elementen geladen, und 
sollen einen langandauernden, kräftigen Strom liefern. 

Zu bedenken bleibt der Umstand, dass Kupfer- 
sulfat ziemlich schlecht leitet und leicht durch Kupfer- 
ausscheidung Anlass zur Verbindung beider Platten giebt. 

Das Gefäss darf auch keine Krystalle von Kupfer- 
sulfat enthalten, weil diese schädlich wirken. — Diese 
verschiedenen Fehler zu umgehen, hat Swan vorge- 
schlagen, blos verkupferte Bleiplatten anzuwenden. 
Sutton hat auch versucht, das Kupfer durch Zink und 
Eisen zu ersetzen, fand indessen das Kupfer als am 
geeignetsten. 

Accumulatoren ohne Bleiplatten. 

Houston und Thomson*) haben endlich geradezu 
das Daniell-Element als Accumulator benützen wollen, 
indem sie ihm eine dem Callaud- oder auch Thomson- 
Elemente ähnliche Gestalt gaben. 

Es ist leicht einzusehen, dass dieser Accumulator 
an allen Fehlern seiner Vorbilder leidet und sehr gross 
sein muss, um einen geringen inneren Widerstand zu 
besitzen, auch mischen sich die Flüssigkeiten, wenn er 
unbenutzt steht, was ein schwerer Fehler ist. Dieser 
ist beseitigt in dem Elemente, welches E. Reynier er- 
dachte, und welches wir auf Seite 212 beschrieben haben; 
leider eignet es sich auch nicht ganz, da sich Kupfer 
am Pergamentpapier absetzt. 



*) »La lumiöre electrique«, II. Bd. 1880, S. 68. 
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Arsonval-Element. Denselben Vortheil wie 
Reynier zu erreichen, stellte Arsonval folgende Ele- 
mente zusammen, deren Beschreibung wir den sehr 
lehrreichen Versuchen, welche Arsonval, unter der 
Ueberschrift »Recherches sur les piles« in »Lalumiere 
^lectriquei 1881, III. und IV. Bd., veröffentlichte, ent- 
nehmen. 

Er stellte die positive Pllektrode aus Zink in eine 
Lösung der Chlorverbindung dieses Metalles, und die 
Silberelektrode in Silbemitrat, wodurch Anlass zur 
Bildung von Chlorsilber gegeben wird, das zwar leitet 
aber doch leider den Widerstand erhöht, wenn es die 
Poren der Zelle ausfüllt, so lange aber nicht entstejit, 
so lange in Folge der Zinkauflösung Wasserstoff abge- 
schieden wird. Die elektromotorische Kraft dieses 
Elementes beträgt 1-5 Volts. Das Element ist recht 
constant und bietet den ferneren Vortheil, dass die 
Bildung leicht in die Tiefe fortschreitet, was, wie wir 
wissen, bei dem Blei nicht stattfindet; freilich wird da- 
durch leicht auch die Elektrode zerstört, wenn sie nicht 
stärker, als unbedingt nothwendig ist, gehalten wird. 

Dieser Zusammenstellung sehr ähnlich ist jene, 
welche entsteht, wenn das Chlorid der Lösungselektix>de 
durch das Sulfat derselben, das Silber durch Blei, die 
selbes umgebende Flüssigkeit aber durch das Nitrat 
dieses Metaites ersetzt wird. 

Es bildet sich dann ebenfalls, wie oben, ein un- 
lösliches Salz in der Zellenwand (Bleisulfat), die elektro- 
motorische Kraft aber sinkt auf den halben Werth, 
0-75 Volts, herab. 
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Auch H, Aron, der sich mit diesem Gegenstande 
beschäftigte, stellte ein Element aus Zink in Zinl<vitriol 
oder verdünnter Schwefelsäure und Blei in Bleizucker- 
lÖEung zusammen. Es leidet aber an demselben Uebel, 
dass, sein innerer Widerstand sehr gross ist. Die Rück- 
bildung geht leicht von statten, auch verzehrt es während 
der Ruhe thatsächlich nichts, was selbes zu manchen 
Verwendungen (telegraphische Zwecke) recht empfehlens- 
werth macht. 

Wir könnten noch die Versuche von Varley, der 
Kohlenelektroden, Zink-Amalgam, verdünnte Schwefel- 
saure und Zinksulfat lös ung verwendete, oder Somzee. 
der Zink, Kohle und Ouecksübersulfat benützt, auch 
noch manche andere Vorschläge erwähnen; leider ist" 
der Raum hier zu beschränkt, als dass wir weiter 
darauf eingehen könnten. 

Anführen wollen wir nur noch die Versuche von 
Dumoncel*), der freilich nur kurz andauernde Ströme 
erhielt, indem er Chlorammonium, Chlornatrium über 
Quecksilber elektrolytisch zerlegte, wodurch Ammonium- 
oder Natriumamalgam entstand. Wurde das Quecksilber 
als positive Elektro'de benützt, .bildete sich auch Oueck- 
silberoxyd; derStrom war aber alsdann von noch kürzerer 
Dauer. 

Auch Palladium wurde als positive Elektrode vor- 
geschlagen, weil es fähig ist, sehr viel Wasserstoff auf- 
zunehmen; leider ist dieser Stoff zu kostbar. Anschtiessen 
lassen würden sich hier auch die Gaselemente, oder 
derlei Zusammenstellungen, wie Zenger aus Prag 

*) Comptes ren.his vom Jahre 1873, LXXVI, p. 880, 958, 1136. 
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eine in München vorführte, in welcher Platinelektroden, 
einerseits von W'asserstoft', andererseits von Brom um- 
geben waren, die auch einen Strom von 18 Volts ent- 
wickelte, aber kaum praktisch anwendbar sein dürfte, 
worauf wir in diesem Buche zu sehen haben. 



Das Laden der Accumulatoren. 

Wir haben schon einige Säulen kennen gelernt, 
welche sich sehr gut dazu eignen, ihren Strom in diesen 
Secundär-Elementen aufzuspeichern, ein Vorgehen, das 
nicht, wie es im ersten Augenblick den Anschein hat, 
zwecklos, umständlich und verschwenderisch, sondern 
"das gerade Gegentheil von Allem dem ist. 

Wir bekommen vor Allem die Elektricität, durch 
den Accumulator in eine andere Form umgestaltet, zu 
jeder Zeit zur Verfügung gestellt, ohne die Elemente 
zusammensetzen oder unnützen Zinkverbrauch befürchten 
zu müssen. Wollten wir täglich mit einer Batterie Licht er- 
zeugen, so hätten wir sie täglich zu füllen und zu zer- 
legen, benützen wir gleichzeitig Accumulatoren, so 
brauchen wir an kein Zerlegen zu denken, denn Tags 
über ladet sie die Secundär-Elemente, Abends wird sie 
mit diesen zur Beleuchtung verwendet, natürlich ist 
auch die entgegengesetzte Verwendung möglich, Ladung 
Nachts, Gebrauch Tags über zum Betrieb kleiner Ma- 
schinen. Wir sprechen hier nicht von den Kosten, nicht 
davon, ob es überhaupt vortheilhaft ist, Batterien an- 
zuwenden, sondern davon, dass es besser ist, solche 
mit Accumulatoren in Verbindung zu bringen. Wir 
werden später noch andere ElektricitatsqueUen, die 
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Thermo-Säulen, kennen lernen; diese liefern bis heute 
überhaupt nur verhältniss massig schwache Ströme^ sie 
können uns gleichfalls dazu dienen, unsere Accumula- 
toren zu laden. Endlich, und das ist die Hauptsache, stehen 
oft Natur- oder Maschinenkräfte zu Zeiten unbenutzt 
zur Verfügung, diese, die also wohlfeil zu haben sind, 
können zur Elektricitätserzeugung benützt und in den 
Accumulatoren ihre Leistung bis zum günstigen Augen- 
blicke aufbewahrt werden. 

Es ist selbstverständlich, dass zum Laden nur 
Elemente verwendet werden können, welche einen con- 
stanten Strom liefern, der auch eine nicht zu geringe 
Stärke hat, damit die Säule nicht zu gross wird. Un- 
schwer einzusehen ist, dass die ladende Säule in der 
elektromotorischen Kraft mindestens gleich sein, besser 
aber überwiegen muss, wenn eine vollständige Ladung 
des Secundär-Elementes erzielt werden soll. 

Denken wir uns, das Secundär-Element habe 2 Volts 
und wir hätten 8 hintereinander geschaltet, was 16 
Volts giebt, so muss auch die Ladungssäule einen 
Strom von mindestens 20 Volts, oder besser 25 Volts 
haben. 

Hätten wir aber nur eine solche, die 6 Volts 
besitzt, so müssten wir die Accumulatoren nebeneinander 
schalten und zwar so, dass die Spannung dann nur 
etwa 4 Volts beträgt, also 2 hintereinander, dann die 
entstehenden 4 Säulen nebeneinander; selbstverständlich 
wird dadurch die Dauer der Ladung verlängert, denn 
diese hängt von dem Fassungsvermögen (Capadtät) der 
secundären Elemente und von der Stärke des Ladungs- 
Stromes ab. 
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Während dem Laden ist vorzüglich darauf zu 
achten, dass keine Ursache vorhanden ist, welche eine 
Schwächung des Ladungsstromes herbeiführen könnte 
weil sich dann die Accumulatoren theilweise entladen 
würden, denn die beiden gegeneinander gespannten 
Säulen verhalten sich gerade so wie in einem Communica- 
tions-Gefäss der Stand der Flüssigkeit in dem einen 
Schenkel zu dem im anderen. 

Solche Zufälle zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
einen der jetzt schon zahlreichen elektromagnetischen 
Umschalter anzuwenden, die wir beschreiben werden. 

DasLaden durch mag neto elektrische Maschinen 
hat gar keine Schwierigkeit, wenn man darauf achtet, 
dass die Geschwindigkeit des Ankers eine gleichförmige 
bleibt. Bezüglich der Schaltung, welche man den Ele- 
menten geben soll, können wir nur sagen, dass Sich 
dieselbe nach der Art der Bewicklung des Ankers 
richtet. 

Ist die Maschine für galvanoplastische Zwecke 
gebaut, besitzt also aus dicken Drähten bestehende 
Windungen, einen geringen Widerstand, so müssen wir, 
um den Strom möglichst auszunützen, wie wir wissen, 
auch den äusseren Widerstand gering machen, die 
Elemente also entsprechend nebeneinander schalten, 
indem wir sie in kleine Gruppen hintereinander ge- 
schalteter Elemente eintheilen, so dass der Gesammt- 
widerstand den der Maschine um das zwei- bis dreifache 
übertrifft. Will man schnei! laden, wird man den 
Widerstand der Säule kleiner machen und umgekehrt. 
Wir wollen nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, dass 
ein langsames Laden besser zum Ziele führt, wie wir 
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schon gelegentlich der chemischen Vorgänge in den 
Plante- und Faure-Elementen angegeben haben, wo es 
heisst, dass mittlere Stromstärken am günstigsten 
wirken. Hat der Anker eine Umwindung von feinen 
Drähten, wodurch ein grösserer innerer Widerstand, 



Fi». 69. 




aber auch eine grössere elektromotorische Kraft erzeugt 
wird, so schaltet man die Elemente hintereinander. 

Es versteht sich von selbst, dass die Säule früher 
ausgeschaltet werden muss, ehe der Motor abgestellt 
wird, sonst fände eine Entladung der Elemente statt, 
die unter Umständen höchst verderblich wirken würde. 

Viel schwieriger gestalten sich die Verhältnisse, 
wenn eine dynamoelektrische Maschine den Strom 
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liefert, weil diese sehr leicht geneigt ist, die Richtung 
des Stromes zu ändern, wenn die Accunnulatoren eine 
gewisse Ladung empfangen haben. {Fig. 70.) 

Hat man eine zweite kleine Maschine zur Ver- 
fügung, so kann man diese dazu benützen, den Elektro 
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magneten zu speisen, [Fig. 69) und bekommt dann Ströme, 
wie von der magnetoelektrischen Maschine. Zwischen 
beiden Maschinen schaltet man in die Leitung einen Wider- 
stand, damit der Elektromagnet nicht zu stark wird. 
Hat man aber nur eine Dynamo-Maschine, so muss 
man die Elemente als Nebenschluss schalten. 

Dies vollführt man derart, dass man die Drähte 
von einem Rheostaten zu den Polklemmen der Maschine 
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führt, um die Starke des Stromes, welcher die Elektro- 
magnete niagnetisirt, in der Gewalt zu haben, während 
man den Strom für die Accumulatoren von den Bürsten 
abzweigt. {Fig. 71.) 

Der Strom theilt sich dann an den Bürsten und 
geht einerseits in die Secundar-Batterie, andererseits in 
den Elektromagneten, je nachdem man eben durch den 
Rh eos taten Widerstände einschaltet. 

Würde gar kein, oder zu wenig Widerstand ein- 
geschaltet, so wäre die Maschine kurz geschlossen und 
die Isolirung des Ankers der Gefahr ausgesetzt ver- 
brannt zu werden. 

Wir haben schon darauf hingedeutet, dass die 
Maschine, mit welcher die Accumulatoren geladen werden, 
eine gleichförmige Umdrehungsgeschwindigkeit besitzen 
soll. Dies ist nothwendig, damit nicht der Fall eintritt, 
dass, wenn die Secundar-Batterie geladen ist, sich selbe 
in die Maschine, weil sie in Folge geringerer Umdre- 
hungsgeschwindigkeit, entstanden durch Gleiten oder 
Reissen des Riemens, einen schwächeren Strom erzeugt, 
theilweise entladet. — 

Da eine beständige Ueherwachung unthunlich ist, 
ja es zuweilen sogar zweckmässig ist, eine unregel- 
mässig wirkende Kraftquelle zur Ladung der Batterie 
zu benützen, hat man selhstthätige Ausschalter ersonnen, 
welche die Verbindung der Stromquelle mit den Secun- 
där-Batterien unterbrechen, sobald die Stromstärke der 
ersteren um ein gewisses Mass gesunken ist. — 

Fig. 72 zeigt einen solchen Apparat, welchen 
Hospitalier erfunden hat, dessen Beschreibung wir 
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1 den Sitzungsberichten der Pariser physikalischen 

|. Schaft entnehmen. 

Ein Eisenstück A^A''' pendelt zwischen einem Ma- 

[ gneten und einem Elektromagneten mit zweierlei Draht- 

1 Windungen, dabei ist sein Gang durch 2 Schrauben 
Vy, begrenzt, was nothwendig ist, um sowohl ein 
richtiges Functioniren der Contacte 1 und 2 zu erreichen 
als auch die Anziehungskräfte der beiden Magnete 
richtig vertheilen zu können. 

Ehe der Strom der Maschine bei 3f eintritt, ist 
der Anker A^A" von dem permanenten Magneten SS' 
angezogen und dem Strom ein Weg durch den dünnen 
Uraht über den Contact 2 geboten; dadurch wird aber 
der Elektromagnet so kräftig, dasa er den Anker an- 
zieht. Sobald dies geschehen, ist die Stromleitung des 
feinen Drahtes unterbrochen, dafür aber die des dicken 
Drahtes, welche über den Contact 1 in die Secundar- 
batterien zur Klemme Jl/' führt, geschlossen. Sinkt die 
elektromotorische Kraft des Stromerzeugers, weil sich 
dieser langsamer dreht, oder bei Batterien, weil eine 
Polarisation eingetreten ist (oder ist die Secundärbatterie 
so stark geworden, dass der Gegenstrom den Elektro- 
magnet der Maschine schwächt, was freilich bei zweck- 
mässiger Schaltung der Accumulatoren untereinander 
und mit der Maschine nicht eintreten kann), so wird 
der Anker abgezogen und die Secundärbatterie so lange 
ausgeschaltet, bis sich wieder die ursprünglichen Ver- 
hältnisse hergestellt haben. Eine Glocke, welche so 
lange läutet, als die Secundärbatterien eingeschaltet 
sind, oder auch etwa, weil der Strom durch den feinen 
Draht geht, wenn sie ausgeschaltet sind, im Nebeascblus&i 
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(eses Drahtes liegt, so lange läutet, bis sie wieder 
-neut eingeschaltet werden, zeigt die Vorgänge an. 

Fig. 7Z. 
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Dieser Apparat ist besonders dann unentbehrlich, 
enn man sich der Naturkräfte, wie etwa des Windes, 
im Betrieb einer dynamoelektrischen Maschine bedient, 
der wenn man Accumulatoren dadurch ladet, dass 
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man einen stromerzeugenden Anker durch die Axeti 
eines Eisenbahnwagens in Umdrehung versetzt — 

Eine andere Anordnung hat der Apparat, dessen 
sich zu ähnlichen Zwecken Kabath bedient, wie wir 
einer Schrift über seine Accumulatoren entnehmeo. 
Fig. 73 zeigt zur Linken einen kleinen Wagebalken, der 
mit einer Eisenscheibe versehen ist, oberhalb welcher 
sich ein Eisenstab befindet, um den der Znleitungsdraht 
der Maschine gewickelt ist So lange der Elektromagnet 
die Ankerscheibe angezogen hält, ist das Quecksilber- 
näpfchen 2 mit 3 verbunden, so dass der Strom über 
den Eiektromagneten nach 2 und 3, über das Galvano- 
meter in den Quecksilber-Commutator, von dort zu 
den Secundär-Batterien geht. Wird der Strom schwach, 
so senkt sich der Wagebalken, der Stift tritt aus 
dem Quecksilbemäpfchen 3 heraus, während ein anderer 
in 1 eintaucht, wodurch die Accumulatoren das Läute- 
werk rechts in Thätigkeit setzen. 

Bei der vorgeführten Einrichtung muss der Scheiben- 
anker dem Elektromagneten wieder mit der Hand 
genähert werden; bei einer andern noch nicht beschrie- 
benen geschieht dies selbstthätig (vielleicht durch Be- 
nützung eines zweiten Drahtes, der um den Eisenstab 
gewickelt ist?], wenn der Strom wieder die ursprüng- 
liche Stärke erlangt hat. 

Eine ähnliche Einrichtung hat E. Boettcher, 
dessen Accumulator wir beschrieben haben, für Eisen- 
bahnwagen und SchitTsbeleuchtung, ersonnen, nur besorgt 
eine Feder das Abreissen des Anktrs. Geschieht dies. 
so wird die Maschine kurz geschlossen und die Accu- 
mulatoren sind dann in die zu betreibenden I,ampen 
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eingeschaltet, während früher beide durch die Maschine, 
die durch die Wagenaxe getrieben wird, gespeist wur- 
den; handelt sich's blos um das Laden, so wird eben 
nur die Verbindung der Maschine mit den Accumu- 
latoren unterbrochen. Durch Verbindung von 2 Aus- 




schaltern hintereinander sucht Boettcher eine geeignete 
selbstthätige Regulirung der Stärke des Ladungsstromes 
zu erreichen, indem sich Widerstände einschalten. Wir 
können leider wegen Raummangel nicht weiter auf 
diesen Gegenstand eingehen und verweisen daher auf 
Uppenborn's Zeitschrift, V. Bd. Nr. 3. 
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Zur Erläuterung; des in Fig. 73 vorgeführten 
Quecksilber-Commutators von Kabath wollen wir nur 
bemerken, dass in die Klemmen 1 bis 10 immer die 
beiden Z ul ei tu ngs drahte der Accumulatorenserien und 
zwar nebeneinander eingespannt wurden, von links A, 
B, C kommen die Ladungsströme, nach rechts; D, £, F 
wird entladen, indem man, wie gezeichnet, Kupferbügel 
Fig. 74. 




in die Quecksilbernäpfchen einsetzt, was (siehe links bei 
Klemme 1} geschieht, wenn man laden will. Es ist 
dies ein Verfahren, welches den Vortheil bietet, dass 
man sich sofort durch den Augenschein von der Art 
der Verbindung Rechenschaft geben kann. 

Sonst benutzt man auch, wenn es sich darum 
handelt, eine Umschaltung oder Unterbrechung zu 
bewerkstelligen, die Umschalter, M'ie in der P'ig. 73 rechts 
unter der Glocke einer zu sehen ist, oder wenn gefordert 
wird, dass keine Unterbrechung des Stromes stattfindet, 
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weil man z, B. eine andere Accumulatorenserie in die 
Lampenreihe einschaltet, einen solchen, der in Fig. 74 
versinnlicht ist und von Reynier ersonnen wurde. 

Die Drähte 1 und 2 kommen dann von den 
Lampen, 3 und 4 von der einen Stromquelle, 5 und 
von jener, die später eingeschaltet werden soll; w 
F^g. 75- 



: 




gezeichnet ist soeben durch Drehen im Sinne des Ganges 
der Uhrzeiger, 5 und 6 am Ausschalten, während 
3 und 4 eingeschaltet wird. 

Zuweilen handelt es sich darum, besonders wenn 
geladen wird, die Richtung des Stromes umzukehren; 
um auch in solchen Fällen die Funkenbildung zu ver- 
meiden und einen recht vollkommenen Contact zu er- 
zielen hat Judet (La lumiere electrique VI. 1882, S. 66) 
einen Stromwechsler ersonnen, den wir in Fig. 75 vor- 
führen. Die Zeichnung ist so vollkommen, dass sie wohl 
ohne weitere Erklärung verständlich ist. 
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Wirkungsgrad der Accumulatorcn. 

Ehe wir zur pralrtischen Anwendung der Accu- 
mulatorcn übergehen, wollen wir andeuten, wie der 
Wirkungsgrad, das heisst das Verhaltniss zwHschen 
aufgewendeter Arbeit und nützlicher Arbeit berechnet 
wird.*) 

Nehnnen wir an, die Elemente dienen zur Erzeu- 
gung von Gliihlicht, so haben wir, wenn: 
Ep =^ Elelrtromotorische Kraft der primären Stromquelle, 
E, =^ 1 . > secundären « 

Wp^^ dem Widerstand der primären » 

Wc= ' ' ■ • secundären 

El :^ der Potentialdifferenz an den Klemmen der Lampe, 
Wi =: dem Widerstände der Lampe, 
t = Zeitdauer der Ladung, 
^i :^ ' > Entladung, 

A^ :^ verausgabter Arbeit, 
A„ = nützlicher Arbeit in der Lampe ist 

^'' — ^p H^^ ^ [1/ '. 



A, - 



El'' 



da nun die Elektricitäts mengen, welche beim Laden und 
Entladen in Bewegung gesetzt werden, gleiche Grösse 
haben {was freilich \-om praktischen Standpunkte aus 
der experimentalen Bestätigung bedarf) und proportional 
sind den Producten der Stromintensitäten in die Zeiten, 
erhalten wjr; A„ = An gesetzt : 

•) Nach einer Mittheilung E. Reynier's in der Sitzung y 
6. Mai 1881 der Pariser physikaliBchen Gesellschaft. 
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E, 




W, ^ 


Ei 


U 


daraus 


W, 


Wf+Ws ' 
El 



Ws -h Wi 

dies in die Gleichung für An eingesetzt giebt 

Ep~Es . Av El 

^" = «r+ j|r^ voraus ^» = ^ = ;g^ 

gefunden wird, was in Worten ausgedrückt heisst: 

Wir erhalten die Grösse des Wirkungsgrades, 
wenn wir die Potentialdifferenz, welche an den Lampen- 
klemmen herrscht, durch die elektromotorische Kraft 
der ladenden Stromquelle dividiren; selbe ist unabhängig 
von den Widerständen sowohl, als auch von der Zeit- 
dauer der Ladung und Entladung. 

Für das kleine Modell der Accumulatoren, welche 
Reynier erzeugt, ist 

E, = 215 Volts, 

Wa = 0006 Ohms, wählt man nun 
Ep = 2-36 Volts = EsX 11, 

Wp = 0006 Ohms, 
El = 1-93 Volts = ^, X 0-9, 

W, = 0054 Ohms, 

dann ergiebt sich für verausgabte Arbeit in Sekunden 
Kilogrammetern 

Ju/p """" XZfg 

9-81 {Wp-fW. ) 



A„ = £p »^;i /•„. -'-Tf-. = 4-21 



nützliche A = g:öiTw!Tw;r ^'^ 
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und wir haben als Wirkungsgrad 

Anwendungen der Accumulator 
Eine der häufigsten Verwendungen, welche die 
Accumulatoren finden, ist die für Beleuchtungen durch 
Glühlicht, daher wollen wir im NaclifoJgenden kurz 
angeben, wie die Gruppirung derselben für eine be- 
stimmte Anzahl Lampen berechnet werden kann, 

W. 

deutet i die Zahl der Accumulatoren, welche zur Kette, 
also hintereinander geschaltet sind, o die auf grosse 
Oberfläche verbundenen, dann haben wir für die 
Gesammtzahl » 

Wenn die x Lampen nebeneinander geschaltet 
sind, was ja meistens der Fall ist, so fordern sie eine 
Stromstärke .7 = xJi, wenn J, die Stromstärke ist, 
welche jede der Lampen verlangt. 

Was geleistet werden muss, wenn die Lampen 
in Betrieb gesetzt werden sollen, drückt die folgende 
Gleichung aus o , J,^ xJi, d. h. die Intensität, welche 
die auf Oberfläche verbundenen Accumulatoren hervor- 
bringen muss, gleich der von x Lampen geforderten 

Jix J 

sein, woraus sich o = —j— = -j ergiebt. 

Nach dem Ohm'schen Gesetze ist die Intensität 
kE 
für k auf Spannung verbundenerElemente ='T"i77~j_ ly 
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(Seite 16) für o auf Oberfläche verbunden 

_ E 

woraus sich für unseren Fall ergiebt 



kEi 



kW, ^ w, 

-^ + — + W" 



WO W den Widerstand der Leitung bedeutet, den wir 

aber in unserem Falle gleich Null setzen wollen. 

oEi 
Daraus ergiebt sich k = — ^ w~T 

Die Modelle jener Accumulatoren, welche E. Rey- 
nier erzeugt, haben folgende Constanten. 

Act. zu 8 Kilogr. gelad. während der £ntlad. in den r Secunden 

Prpis 40 Francs neunfachen Widerstand * Kilogramm 

Volts Ohms Volts Ohms Amperes Meier 

2-2 0006 2 0015 21 44 

Acc. zu 3*5 Kilogramm 
Preis 20 Francs 

2-2 0024 2 0045 7 1-46 

ist nun El = 45 Volts, Wi = 30 Ohms (warm) 
braucht also jede Lampe 15 Amperes, so ist für 
40 Lampen 

/== ;re/z = 40 X 1-5 = 60 Amperes, 
_ / _ 60 _ 
"" — Js ■"" 20 "~ ^• 
3Ei 3X45 



" — 3^. — Ws.J'' 3 X 2 — 0015 X 60 — 

135 

= 6 — 0-90" == ^^'^' 
also, da man in diesem Fall wohl noch eher mehr 
als weniger nimmt, k = 21 zur Kette verbundene 
Accumulatoren und, da 3 solche Ketten nebeneinander 

H a u c k. Galv. Batterien. 19 
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geschaltet werden, im ganzen 81 Accumulatoren; diese 

arbeiten gegen einen Widerstand von 0'75 Ohms^ 

wenn die Lampen parallel geschaltet sind, und haben 

27 
einen Widerstand von 0008 X "g — =0072, arbeiten also 

auf einen mehr als neunfachen Widerstand, wie ver- 
langt wurde, Es ist selbstverständlich, dass desto laäxc 
Accumulatoren hinter einander gespannt werden müssen, 
je grösser £: ist, und dass es unvortheühaft wäre, sie 
auf einen gleichen Widerstand arbeiten zu lassen, da 
dann die Hälfte der Wärmeentwicklung auf die Accu- 
mulatoren selbst entfallen würde und diese sich sowohl 
rasch entladen, als auch polarisircn würden, wodurch 
der Strom sehr ungleichmässig werden würde. Je 
grösser der Accumulator oder je mehr nebeneinander 
geschaltet sind, desto grösser ist auch der Arbeitsvorrath. 

Von einem Accumulator nach Faure, welcher 
18 Kilogramm wiegt, nehmen wir an, dass er auf- 
gespeichert enthält 160.000 Coulombs. wir können jedoch 
nur etwa 150.000 ausnützen, weil, wenn wir weiter 
gehen, der Strom sehr ungleichförmig wird. 

Wir erhalten per Secunde einen Strom von 
20Amperes. Also haben wir für dieDauer der Entladung 

— ~ — = 7500 Secunden = 2 Stunden; diese Ent- 
ladungsdauer ist für die meisten Fälle zu gering; ae 
zu verlängern scheint es zwei Mittel zu geben, entweder 
wir fordern weniger Strom per Secunde von jedem 
einzelnen, lassen also auf einen noch grösseren Widerstand 
als den neunfachen arbeiten, d. h, wir schalten eince 
Theil der Lampen hintereinander, was eine Vergrösse- 
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rung der Accuniu lato renzahl zur Folge haben wird, und 
zwar sowohl jener, welche auf Oberfläche, als auch derjeni- 
gen, welche hintereinander geschaltet sind, oder wir 
verdoppeln einfach die Anzahl der Serien. 

Meist verfährt man so, dass man nach und nach 
Accumulatoren in den Stromkreis einschaltet. Aus dem 
Beispiel geht auch ganz deutlich hervor, warum man 
die Accumulatoren sehr grossplattig baut. Ein solcher 
zu 35 Kilogramm enthält z. B. verfügbar 500.000 Cou- 

500.000 
lombs, was hier angewendet— -„jj — ^ 2Ö.000, nahezu 

7 Stunden ergiebt. 

Im Nachstehenden wollen wir ein Beispiel der 
praktischen Anwendung Faure'scher Accumulatoren 
geben, um zu zeigen, dass dieselben auch jetzt schon, 
freilich unter günstigen Verhältnissen, zum Betrieb elek- 
trischer Verkehrsmittel geeignet seien. 

Das Verdienst, die erste derartige Anwendung 
nicht blos geplant, sondern ausgeführt zu haben, ge- 
bührt Clovis Dupuy, dem technischen Leiter der grossen 
Bleicherei des Herrn Duchesne-Fournet zu Breuil- 
en-Auge (Calvados), wie wir der »LaNaturet, 10. Bd., 
S. 359 entnehmen. In der genannten Fabrik sind schon 
seit längerer Zeit elektrische Maschinen thätig, Glüh- 
lichtlampen nach Reynier in Betrieb zu setzen. 

Diese Maschine nun auch bei Tag zu benützen, 
verfiel der oben genannte Ingenieur auf den Gedankeni 
das Sammeln der Leinwandstücke, welche auf etwa 
15 Hektaren zum Bleichen ausgebreitet liegen, durch 
eine elektrische Maschine vollführen zu lassen. Zu diesem 
Zwecke umgab er die Wiese mit einem 500 Mtr. langen 
Schienenweg, an welchem sich 21 Abzweigungen an- 
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schliessen, was eineGesammtlänge von ungefähr 2040 Mtr, 
ergiebt. Infolge der ungünstigen Bodenverhältnisse 
(Feuchtigkeit und andere Umstände) war es unmöglich, 
die Schienen als Stromleiter zu benützen, und wurden 
daher Accumulatoren nach Faure, wie sie Reynier 
anfertigt in Verwendung genommen. 60 solcher Ele- 
mente stehen in Körben verpackt, wie unsere Titel-Figur 
(Flg. 76, 77) zeigt, in einem Waggon, welcher der Locomo- 
tive angehängt ist. Diese besteht aus einem Wagen, in 
welchem eine Maschine nach Siemens, die 120 Kgr.- 
Mtr. leisten kann, aufgestellt ist, deren Bewegung mit 
Hilfe einer Kette nach Gall so auf die Räder über- 
tragen wird, dass die Geschwindigkeit sich wie 1 :9 verhält 
Fig. 76, 77, siehe Titel. 
Ein in der Titel-Figur (links) seitw^ärts sichtbarer 
Hebel dient zur Steuerung der Maschine, Wenn er senk' 
recht steht, wie in der Zeichnung, ist die Bremse ange- 
zogen und der Strom unterbrochen. Wird er gesenkt, SO 
wird auch der Strom geschlossen und die Glieder da" 
Widerstandskette, welche Reynier erdacht hat, legien 
sich immer fester aneinander, indem diese sich immer 
mehr spannt, wodurch der Widerstand geringer, der Strom 
stärker, die Geschwindigk'eit grösser wird. Ein zweiter 
Hebel, weiter links an der Maschine sichtbar, dient zur 
Veränderung der Ganggeschwindigkeit des Motors, indem 
er die Bürsten verstellt. Ein dritter Hebel endlich, stellt — ■ 
oder unterbricht — die Verbindung mit den Wagen- 
rädern oder einer Vorrichtung her, welche bestimmt 
ist, die 100 Mtr. langen Leinwand stücke mit Hilfe von 
Rollen und Walzen, wie Fig. 78 zeigt, in die Wagen zu 
befördern, deren 6—8 angehängt werden. 
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Nachdem wir einen Begriff über die Einrichtung 
gegeben haben, wollen wir, soweit uns numerische An- 
gaben zu Gebote stehen, diese anführen. Die Locomo- 
tive wiegt 935 Kgr., der Wagen mit den Accumula- 
toren 700 Kgr. (Accumulatoren 500 Kgr.), jeder mit 






Leinwand bcladenu Wagen 800 Kgr., woraus sich er- 
giebt, dass ein Zug. die Arbeiter und 6 Passagiere ein- 
gerechnet, 0400 Kgr. wiegt. Die Accumulatoren werden 
,5 — 8 Stunden hindurch von einer Gramme'schen Ma- 
schine gespeist, die dabei 3 Pferdekräfte beansprucht. 
Die Geschwindigkeit des Zuges beträgt freilich nur 
12 Km. per Stunde, wobei aber zu berücksichtigen 
ist, dass von Haus aus der Geschwindigkeit kein Werth 
beigelegt wurde. Die Zeit der Thätigkeit beträgt drei 
Stunden und hängt natürlich von der Ladung der Accu- 
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mulatoren ab. Diese werden durch einen Commutator, 
welcher am Unterthdl des Wagens angebracht ist, erst 
nach und nach eingeschaltet; wobei man mit 24 beginnt 
und allmählich bis auf 60 Elemente steigt. 

Ueber die Verwendung von Accumulatoren zu 
elektrischen Bahnen siehe » Elektrotechnische Zeitschriftt 
(Aron 1882. S, 227) oder Elektro-technische Biblio- 
thek Bd. I. S. 140. Für Schiffe: 11. Bd. S. 220. 

Mannigfaltige Anwendung haben auch die Accn- 
mulatoren bei der elektrischen Beleuchtung gefunden. 

Hier werden sie entweder als Strom regulatoren, 
oder unmittelbar zur Lichterzeugung, vornehmlich 
des Glühlichtes, benützt. Sie lassen sich auch 
sehr gut verwenden, wenn die Betriebskraft, welche 
zur Verfügung steht, zu klein ist, um Licht von genü- 
gender Stärke zu erzeugen, indem man Tags über Ac- 
cumulatoren ladet und deren Strom Abends verwendet. 

Verschiedene Naturkräfte, die ungenützt verloreo 
gehen, können auf diese Weise verwerthet werden, eine 
Frage, deren Lösung heute Gegenstand der verschieden- 
artigsten Bemühungen ist. 

Besonders zur Beleuchtung der Eisenbahnzüge 
sind verschiedene Versuche unternommen worden, die 
alle ein mehr minder günstiges Ergebniss geliefert haben, 
die wir aber nur auszugsweise hier bringen können. 

So wurden 4 Pullmann'sche Wagen des zwischen 
Brighton und London verkehrenden Zuges durch 
25 Glühlichtlampen beleuchtet, die 2 Batterien, deren 
jede aus 32 Faure-Accumulatoren bestand, welche ein 
Gewicht von 600 Kgr. haben, speisten. Die Ein 
Schaltung sämmtlicher Elemente erfolgte nicht sofort. 
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sondern je nach der Stromabnahme. Das Laden be- 
sorgten 2 Gramme'sche Maschinen, die von einer 6 Hp. 
Gasmaschine getrieben wurden, und währte 10 Stunden 
lang. Es wurde auch der Versuch gemacht, die Be- 
wegung der Wagenaxen auf einen im Zug befindUchen 
Motor zu übertragen, welcher theils die Lampen, theils 
die Accumulatoren speist; diese treten nur dann ganz 
in Thätigkeit, wenn der Zug anhält. 

Wird der Strom der dynamo elektrischen Maschine 
schwächer als der von den Accumulatoren gelieferte, 
so unterbricht ein selbst thatiger Ausschalter die Ver- 
bindung und die Accumulatoren besorgen die Beleuch- 
tung allein.*) Erwähnen wollen wir noch, dass, wie 
wir der Zeitschrift von Uppenborn entnommen 
haben, 24 Accumulatoren deren jeder 132 Pfd. wiegt, 
einen Uhrmacherladen im Palais Royal in Paris durch 
8 Stunden bei Benützung von 24 Glühlichtlampen , 
beleuchten und im ThiSdtre Varietes für 83 Swan- 
Lampen auch 83 derlei Elemente benützt werden.* 

Weiter auf diesen Gegenstand hier einzugehet 
verbietet der zubemessene Raum, und müssen wir au 
den III. Band der Elektro-techni sehen Bibliothek, über 
elektrische Beleuchtung, verweisen. 

I Thermo-Säulen. 

Bei allen bisher besprochenen Säulen fand eine 

chemische Veränderung der angewendeten Stoffe und 

[ zumeist die Auflösung eines Metalles statt. 

i: 



*) Berliner E. Z. III S. 337. 
'•J Uppenborn, IV., S. 462. 
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Es kann aber auch, wie wir sofort erfahreo werden, 

eine Veränderung des Wärmegrades einen elektrischen 
Strom erzeugen. 

Verbinden wir irgend einen Metalldraht mit einem 
sehr empfindüchen Galvanometer, und erwärmen den- 
selben an einzelnen Stellen, während wir Eindere vor 
Erwärmung schützen, also abkühlen, so wird uns ein 
Ausschlagen der Nadel von dem Entstehen eines 
Stromes Kunde geben. Der Ausschlag ist jedoch ein 
bedeutend stärkerer, wenn wir durch Hämmern, Ver- 
drehen, oftmaliges Biegen einen Theil des Drahtes 
härter, seine molekulare Zusammensetzung künstlich zu 
einer andern gemacht haben. Nehmen wir endlich gar 
zweierlei Metalle und erhitzen die Beriihrungsstelle, so 
wird der Ausschlag der Nadel ein kräftiger und wir 
haben das, was man ein Thcrmo-Element nennt. 

Es ist in Bezug auf die Stärke des erreichten 
Stromes weder gleichgiltig, welche Metalle sich be- 
rühren, noch wie stark die Beriihrungsstelle erhitzt 
wird. In der That wurde als Ergebniss einer grossen 
Reihe von Versuchen eine sogenannte thermoelektrische 
Spannungs reihe zusammengestellt, der ähnlich, welche 
wir bei den galvanischen oder Hydro-Elementen kennen 
gelernt haben. Eine solche Reihe hat aber nur inner- 
halb gewisser Temperaturgrenzen einen wirJdichenWerth, 
weil sich die Stellung der Metalle in derselben ändert, 
sobald diese überschritten sind. Für einen Temperaturs- 
unterschied von 100" — und auf den Temperaturunter- 
schied kommt es hauptsächlich an — ergiebt sich fol- 
gende Ordnung, in welcher die Metalle auf einander 
folgen: 
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4" Antimon, Eisen, Stahl, Zink, Silber, Gold. 
Kupfer, Zinn, Blei, Quecksilber, Messing, Platin, Neu 
Silber, Wismuth — , 

Diese Reihe darf aber ebensowenig als allgemein 
geltend angenommen werden, als die bei den Volta- 
Elementen angeführte, die nur für verdünnte Schwefel- 
säure Geltung hatte, da, wie wir schon andeuteten, Aen- 
derungen im Gofuge und Beimischungen ihren Gliedern 
ganz andere Stellen anweisen. 

In manchen Zusammenstellungen erregt innerhalb 
gewisser Grenzen eine Temperaturerhöhung, oder besser 
gesagt, eine Erhöhung des Temperaturunterschiedes eine 
unverhältniss massig gesteigerte elektromotorische Kraft. 
Das bekannte Antimon-Wismuth-Element z. B. zeigt 
das verhältnjssmässige Anwachsen nur zwischen 15 
und 35", andere wieder, wie Kupfer- Wismuth und Silber 
Kupfer, zeigen eine durchaus gesetzmässige Zunahme. 

Es giebt aber auch Elemente, bei welchen eine 
Steigerung der Temperaturunterschiede eine plötzliche 
Umkehr der Polarität veranlassen kann, worauf wir auf- 
merksam machen wollten, ohne darauf weiter einzu- 
gehen, nur um zu zeigen, wie schwierig sich die Arbeiten 
auf diesem Gebiete gestalten können. 

Da wir in diesem Buche Alles blos vom praktischen 
Standpunkte aus zu betrachten haben, wollen wir über 
jene Säulen kurz hinweggehen, die nur wissenschaft- 
lichen Zwecken, Untersuchungen über strahlende Wärme 
u. s. w., dienen und geradeaus lossteuern auf.->ene-. 
Zusammenstellungen, die etwas weiter aus derii.R^iyBjiSttv f^^ 
physikalischer Cabinete hinausgetreten sind. ^^ 'c 

, JACKSON SQUARE EfiAhd 
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Bunsen*) gebührt das Verdienst einer der ersten 
gewesen zu sein, eine kräftigere Thermo-Säule als die 
bis dahin gebräuchUche', welche aus Antimon und Wis- 
muth bestand, zusammengestellt zu haben. Er bediente 
sich statt dieser Metalle des natürlichen Kupfer- 
kieses, welchen er in Stäbchen von 7 Mm. Lange, 
4 Mm. Breite und 07 Mm. Dicke zersägte und an 
beiden Enden mit Kupferdrähten versah, die einen 
Platinüberzug; trugen; indem er das eine erhitzte, das 
andere abkühlte, gelangte er dahin, eine elektromo- 
torische Kraft von Y^., per Element zu erhalten. 

Trotzdem sich der erhitzte Thei! bis über die 
Schmelzwärme' des Zinns erwärmte, stieg das Kühl- 
wasser nicht über 60", und war keine Veränderung des 
Pyrits wahrzunehmen. 

Leider sind diese Elemente sowohl schwierig her- 
zustellen, als es auch wegen der verschiedenen Aus- 
dehnung der Stoffe durch die Wärme fast unmöglich 
ist, einen sicheren Contact derselben zu bewahren. 

Obgleich sich das Mineral, ohne dass eine che- 
mische Veränderung eintritt, schmelzen und giessen 
lässt, giebt es dann eine viel geringere elektromotorische 
Kraft, ein Fingerzeig, dass es also bei den Thermo- 
Elementen gewiss auf die Structur ankömmt. 

Stefan**), der sich mit diesem Gegenstande sehr 
eingehend beschäftigte und viele Untersuchungen an- 
stellte, fand, dass ein Element aus Kupferkies und 
Eisenkies, sogar '/o Daniell in Bezug auf elektromo- 

•) Poggendorff, Ann, 1864, Bd. CXXin. 
'*) Poggendorff. Ann, Bd. CXXIV 



torische Kraft vertreten könne, und dass ein bedeutender 
Unterschied besteht, ob man blätterigen oder com- 
pacten Kupferkies verwendet. 

Marcus richtete sein Augenmerk auf die Ver- 
wendung von Legirungen, welche nicht nur in der 
thermoelektrischen Spannungsreihe möglichst weit aus- 
einander liegen, sondern die auch die Anwendung hoher 
Temperaturen gestatten. 

Er gelangte auch (1864 — 65) zu einem verhältniss- 
niässtg günstigen Ergebniss und erwarb sich einen Preis 
der Wiener Akademie durch Veröffentlichung der an- 
gewendeten Legirungen. Sie sind zusammengesetzt für 
das negative Metall aus 10 Theilen Kupfer, 6 Theilen 
Zink und 6 Theilen Nickel, eine Legirung die viele 
Aehnlichkeit mit Neusilber hat, welches auch der Er- 
finder später benützte und durch einen Zusatz von 
Kobalt noch verbesserte. Das positive Metall besteht 
aus einer Legirung von 12 Theilen Antimon, 5 Theilen 
Zink und 1 Theil Wismuth, es wird in Barren von 
16 Cm. Länge, 2'5 Cm. Dicke, 2 Cm. Breite gegossen 
und an das zu Biechstreifen verarbeitete, negative Metall 
angeschraubt. Das letztere bildet mit Hilfe eines Elsen- 
stabes, an dem die Streifen isolirt angeschraubt sind, 
ein dachartiges Gerüste. Indem der tragende Eisenatab 
auf geeignete Weise erhitzt, die entgegengesetzten Enden 
der Neusilberstreifen, da sie in Troge mit Wasser 
tauchen, gekühlt sind, erhält man von etwa 130 Ele- 
menten 2b Kbcm. Knallgas, in der Minute oder kann 
einen Draht von 05 Mm. Dicke ins Glühen bringen. 
Die elektromotorische Kraft eines Elementes ist '/^u 
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Daniell. Durch Zusammenstellung einer grossen Anzamn 
dieser Elemente gelang es Marcus unter Aufwand [ 
von 120 Kgr. Kohle einen Strom zu erzeugen, der dem I 
von etwa 30 Bunsen-Elementen gleich kam. Leider sind | 
die Elemente, da die Legirung eine, obwohl fast stahl- 
harte, doch sehr spröde ist, sehr gebrechlich und ( 




diren sich die Stellen, wo sich beide Metalle beriihreo. 
was mit der Zeit den Widerstand ausserordentlich erhöht. 

Diesen Fehler hat der leider zu früh verstorbene 
Fr. Noe dadurch zu beseitigen gesucht, indem er die 
beiden Metalle durch den Guss des elektro positiven 
Bestandtheiles selbst vereinigte, da ein Löthen, wenn 
man die höchst anwendbare Erwärmung erreichen will, 
nicht statthaft ist. 

Fig. 80 zeigt ein einzelnes derartiges Element 
welches hergestellt wird, indem man in eine geeignete 
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Form eine Metallkapsel, die mit einem Eisenstift ver- 
sehen ist, einsetzt, durch Oeifnungen derselben mehrere 
Neusilberdrähte, welche das elektronegative Metall bilden 
einfuhrt und dann die Legirung, welche der von 
Marcus ähnlich ist, deren Zusammensetzung aber ge- 
heim gehalten wird, aufgiesst. 

Fig. So. Fig. 8i. 




Der Eisenstift, und dies ist auch finL' der Eigen- 
thümlichkeiten der Thermo-Säule nach Noe, dient zur 
Zuleitung der Wärme, wodurch eine directe Erwärmung 
durch die Flamme vermieden wird, welche sonst leicht 
eine Zerstörung des Elementes herbeiführen würde. Die 
Elemente werden zu einer Säule, wie Fig. 81 zeigt, ver- 
einigt, indem man sie an Kupferstreifen anlöthet, die 
an einem Papierring angeschraubt sind. Die Glimmer- 
platte, welche auf den Heizstiften ruht, dient dazu, die 
Flamme auszubreiten. Diese Knp ferst reifen, an welche 
auch die Enden der Neusilbej-dräthe angelöthet werden, 
dienen als Gestelle und Kühlvorrichtung. Werden die 
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Heizstifte, auf welchen kleine Kupferhiilsen aufgesteckt 
sind, nur massig erhitzt und ist der Strom g;eschlossea, 
so genügt die Abkühlung durch die Luft; in anderen 
Fällen, wenn man bis zur Rothgluth erhitzt, stellt man 
die Säule in ein Gefäss mit kaltem Wasser. Diese 
Säulen zeigen recht auffallig, dass die Wärme in 
Elektricität umgesetzt \vird. Erhitzt man nämlich, 
während der Strom Dienste leistet, noch so stark, so 
erwärmen sich doch die Kupferstreifen nicht über 
30 — iO*, öffnet man aber den Stromkreis und setzt die 
Erwärmung fort, so kann es geschehen, dass sich die 
Elemente ablothen, da dann die Wärme bis zur Loth- 
stelle fortgeleitet wird. 

Noe hat diese Elemente in verschiedenen Grössen 
hergestellt und mancherlei Anordnungen ersonnen, selbe 
zu Säulen zu vereinigen. Er gab auch den Kühlstreifen 
verschiedene Gestalten, vergrösserte sie flügelartig und 
rollte dieselben ein. 

Die grossen Säulen bestanden aus 2 Reihen in 
gerader Linie einander gegenüberstehenden Elementen, 
welche einander die Heizstiflen zuwendeten; eine Lampe 
mit einer entsprechenden Anzahl kleiner Bunsenbrenner 
besorgte die Heizung. 

A. V. Waltenhofen. welcher diese Säule ein- 
gehend studirte machte über dieselbe folgende Angabeiij 
Dingler's .Polyt. Journal. 1877 Bd. 224, S. 276: 

»Man denke sich eine Säule von 128 Elementen. 
Diese sind in vier Gruppen von je 32 abgetheilt. Jede 
Gruppe repräsentirt (bei der durch die neue Einrichtung 
gemässigten Heizung) ungefähr die elektromotorische 
Kraft von 2 Daniell'schen Elementen und hat (da der 
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Widerstand eines Elementes nahe '/.m einer Siemens- 
schen Einheit beträgt) einen Widerstand vom Betrage 0*8. 
Schaltet man nun alle vier Abtheilungen hinter einander, 
so erhält man die Wirkung von 8 Daniell'schen Ele- 
menten mit 32 Einheiten Gesammt widerstand. Werden 
je 2 Abtheilungen parallel und die so gebildeten Doppel- 
abtheilungeu hintereinander geschaltet, so vertritt die 
Säule 4 Daniell'sche Elemente von 4 Mal geringerem, 
also nur 08 Einheiten betragendem Gesammt widerstände. 
Werden endlich alle 4 Abtheilungen (zu einer 4fachen 
Gruppe} parallel geschaltet, so wirkt die Säule wie 
2 Daniell'sche Elemente von 02 Einheiten Gesammt- 
widerstand.» Diesem Physiker gelang es auch, indem er 
eine genügende Anzahl solcher Säulen vereinigte, elek- 
trisches Licht zu erzeugen. 

Der Verfasser dieses Buches hat .sich mit derThermo- 
Säule nach Noe sehr eingehend beschäftigt und ist dabei 

Iauf manche Abänderungen gekommen, welche sowohl 
auf eine zweckmässigere Ausnutzung der Beheizung 
als auch Vermeidung der zufälligen Zerstörung durch 
Ueberheizung hinzielen. Durch Verbesserung der Le- 
girung und der Elementenform, dahin gehend, die elek- 
tromotorische Kraft zu steigern und den Widerstand 
2u verringern, ist es gelungen mit nur 30 Elementen 
einen 3 Cm. langen Platindraht ins GÜihen zu bringen. 
Da aber die Arbeiten nicht ganz abgeschlossen sind, 
kann auf diesen Gegenstand nicht weiter einge- 
gangen werden; es soll daher auch nur eine Zusammen- 
stellung in Fig. 82 vorgeführt werden, welche besonders 
für Schulversuche und Erzeugung von Metallnieder- 
schlägen im Kleinen (quantitative analytische Arbeiten) 
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sehr geeignet ist und sowohl in Oesterreich, Deutschland 

als auch in Frankreich einige Verbreitung erlangt hat 

Fig. 82 zeigt ein Eisengestelle, welches mit 

ä Bunsenbrennern und einer Gaszuströmungs-Regulirung 




versehen ist (derlei Gestelle sind auch für 3 grössere 
Säulen vorgerichtet). Die Elemente besitzen die Gestalt 
vierseitiger abgestumpfter Pyramiden (Keile), die mit 
angegossenen Eisenschuhen versehen sind, welche die 
Heizung besorgen. Das elektro negative Metall ist in 
Form schmaler Blechstreifen ange\\'endet, welche eine 
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eigen thümliche Biegung besitzen, um bei der stattfin- 
denden ungleich förmigen Ausdehnung nicht Anlass zur 
Zerstörung des Elementes zu geben, sie werden so 
eingegossen, dass sie von der Spitze des vorhergehenden 
Elementes direct zum Küssende des nächsten gehen, 
v^odurch die früher nothwendige Löthstelle entfällt, 
zugleich wird auch die Kühlplatte angegossen. 

Ein GiimmercyUnder schützt das elektro negative 
Metall vor der directen Einwirkung der Flamme und 
vor der Zerstörung durch dieselbe, während eine Scheibe 
die Ausbreitung derselben besorgt, wenn nicht der 
Brenner ohnehin eine darauf hinzielende Vorrichtung 
besitzt. 

Die elektromotorische Kraft eines Elementes kommt 
der von '/lo Daniell gleich und der Widerstand beträgt 

'Ao- s: E. 

Ctamond, der sich in Gemeinschaft mit Mure 
mit der Zusammenstellung einer Thermo-Sauie aus 
Schwefelblei beschäftigt hatte, aber mit den Ergebnissen 
aus verschiedenen Ursachen, welche wir hier nicht 
anfuhren können, nicht zufriedengestellt war, wendete 
seine Aufmerksamkeit auch der Legierung aus Zink 
und Antimon zu. Er stellte seine Elemente gleichfalls 
unter Benutzung von Neusilber zusammen, will aber 
die Erfahrung gemacht haben, dass dieses Material 
ungeeignet sei, weil es zu leicht der Zerstörung unter- 
liegt, weshalb er sich fijr die Benützung von Weissblech 
entschieden hat. 

Die Fig. 83 zeigt einen Kranz solcher Elemente, 
welche derart gleichzeitig gegossen werden, dass sie 
eine Kette bilden, oder wenigstens durch einfaches 



306 TherniD-Säiilen. 

A nein and erlöthen der eingegossenen Metallstreifen zu 
einer solchen vereinigt sind. Solche Kränze werden 
mehrere aufeinandergelegt, wobei man auf eine soi^- 
fältige Isolirung achtet. Als Isolirmittel dient ein Kitt aus 
Asbest und Natron Wasserglas. Die überstehenden Metall- 
strejfen, weiche Flügel bilden, dienen als Kühlflächen, 
der innere röhrenförmige Theil wird durch eine Lampe 
von geeigneter Construction erhitzt. {Fig. 84.) Die kleinen 
Flämmchen, die aus dem Brenner herausschlagen, treffen 
eine Eisenröhre, die isolirt an den Elementen anliegt. 
Diese Säule hat gegen jene von Noe den Nachtheil, 
dass sie sowohl eine geringere elektromotorische Kraft 
besitzt, als auch leichter der Zerstörung durch An- 
schmelzen unterliegt, endlich schwierig wieder reparirt 
werden kann, weil sie dann ganz zerlegt werden muss. 

Wie wir Müller-Pfaundler's Physik, HI. Bd., 
S. 607, entnehmen, hat eine Säule von 100 Elementen, 
welche per Stunde 230 Liter Gas verbraucht, bei einem 
inneren Widerstand von 1 Siemens-Einheit eine elektro- 
motorische Kraft von 23 Jacobi-Siemens-) Einheiten 
und sollen 4 Säulen, jede zu 400 Elementen, bei einem 
stündlichen Verbrauch von 3-2 Kbmtr. Gas, 50 Bunsen- 
Elemente ersetzen. 

Am ö. Mai 1879 machte Th. du Moncel*) der 
Pariser Akademie Mittheilung von einer wesentUchen 
Verbesserung der Thermo-Säule durch Ciamond. Nach 
derselben besteht dieselbe aus 3 Haupttheilen. 1, dem 
Collector, d. i. ein Aufbau von gusseisemen Feuer- 
zügen, 2. den sich an dieselben anlagernden Thermo- 

♦) Carl's Zeitschrift für angewandte Elektricitätslelire. I, Bd_Nr. 7. 
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Elementen von ausserordentlich geringer Länge, und 
3. dem Diffusor oder der Kühlvorrichtung, welche 
ebenfalls isolirt angelegt wird und aus Metallflächen, 
was aus der Fig. 85, welche wir dem Werke von 
Cazin entnommen haben, deutlich zu ersehen ist. Der 

rii;. S;. 




Noth wendigkeit längere Stabe zu I lementcn zu ver- 
wenden um das Entstehen einer i empcraturdiflerenz 
zu ermöglichen sucht Climond dadurch zu entgehen, 
dass er in die Gussfoim senkrecht 7ur Fortpflanzunga- 
richtung der Wärme im Elemente durchlöcherte Platten 
aus iscilirenden Stoffen einlegt, wodurch der Querschnitt 
des Metalles an einzelnen Stellen sehr verringert wird 




Thermo Säulen. 

Sein Ziel erreicht Clamond gewiss auf diese' 
Art, zugleich aber erhöht er auch den Widerstand. 
Nimmt man diesen Nachtheil hin, so l<ann man aber 
auch die Elemente länger machen. 

Auch Ciamond hat mit Hilfe seiner Säulen: 
elektrisches Licht erzeugt. Im Jahre 1879 stellte Ca-, 
banellas durch 2 Monate Versuche mit einer Säule 
an, welche 29 Qu. Mtr. Erwärmungsfläche bei 1 Meter 
Durchmesser besass, mit einem geeigneten Ofen ver- 
sehen war und 2 Lampennach Serrin gleichzeitig so 
in Thätigkeit setzte, dass jede 30 — 50 Carcel Licht 
entwickelte, dabei betrug der Widerstand der halben 
Säule 155 Ohms und war die elektromotorische Kraft 
gleich 109 Volts. Für die ganze Säule ergiebt dies Ver- 
hältniss einen Strom, der 121 frisch gefüllten Bunsen- 
Elementen gleichkommt {Ai. i- „,. ^ 15ß) und war ein 
stündlicher Verbrauch von 9 Kgr. Coaks nothwendig. 

Bemerkungen zur Tafel auf folgender Seite, 

Nachfolgende Tafel bringt die Constanten der 
gebräuchlichsten Elemente. Wie zu ersehen ist, herrscht 
unter den einzelnen Angaben über die elektromotorische 
Kraft nicht die wünschenswerthe Uebereinstimmung, 
was uns nicht Wunder nehmen kann, da, wie wir ja 
wissen, selbe meist vom Sättigungsgrad der angewen- 
deten Stoffe, von der mehr minder vollständigen Ver- 
nichtung der Wasserstoffabscheidung abhängt Die 
Zahlen, welche die Widerstände angeben, unterliegen 
noch grösseren Schwankungen; dass wir sie dennoch 
brachten, hat seinen Grund in dem Bestreben, dei 
I.eser wenigstens einen ungefähren Begriff zu gebi 
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Schlusswort. 



I- 
Die angewandte Elektricitätslehre, obgleich eines 
der jüngsten Kinder unserer Naturwissenschaft, hat 
dennoch schon ein thatenreiches Leben hinter sich^ und 
jeder weitere Tag bringt der Ereignisse so viele, dass 
dem Tagebuchschreiber kaum Zeit bleibt, seiner Pflicht 
gerecht zu werden. 
Und so erging es auch dem Verfasser dieser 
Schrift, der sich vorgenommen hatte, eines der kleineren 
Gebiete der angewandten Elektricitätslehre Allen, weldie 
dem Gegenstand Theünahme entgegenbringen, zugäng- 
lich zu machen. Seine Absicht war, gemeinsam mit dem 
verehrten Leser allen denkwürdigen Punkten des reichen 
Gebietes Besuche abzustatten, dabei von deren Ver- 
gangenheit und Zukunft erzählend; leider musate an 
manchen mit ilüchtigem Schritt vorübergeeilt, ja manche 
mussten abseits liegen gelassen werden. 
So bleibt denn, nachdem die Stunden unserer 
Wanderschaft vorüber, kein anderer Ausweg mehr, als 
die nächste Anhohe zu besteigen, von dort aus einen 
Blick auf die Vergessenen zu werfen, zugleich uns aber 
ein Bild des Ganzen unserer Seele einzuprägen. 

Wenn wir heimkehren von einer langen Fahrt, 
bald sind uns die einzelnen Gegenden aus dem Ge- 
dächtniss entschwunden, zurück bleibt uns nur ein Ge- 
sammteindruck, der nie verschwindet und immer be- 
lebend und anregend wirkt. 

Nicht ein trockenes Nachschlagebuch blos soll 
diese Schrift sein, nicht soll sie dem Leser blos bekannt 
geben, welche Elemente bis heute ersonnen und weli 
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mit Vortheil in Anwendung sind, sondern der Verfasser 
wollte auch anregend und fördernd wirken, und dies 
ist nur möglich, wenn auch dem geehrten Leser, nach- 
dem er das Buch durchblättert hat, ein gewisser Ge- 
sammteindruck bleibt, dessen ■ Inhalt alles das ist, was 
einer Verbesserung unserer bisherigen hydro- und thermo- 
elektrischen Stromquellen unter die Arme greift. Die 
meisten aller besprochenen fussen auf einer Verbrennung 
von Zink, und gerade dieses Fundament ist es, welches 
die allgemeine Brauchbarkeit des Gebäudes in Frage 
stellt, denn der Baugrund ist zu theuer. 

In der richtigen Erkenntniss dessen sind auch 
schon die verschiedensten Versuche gemacht worden, 
statt des Zinkes andere Stoffe anzuwenden; leider bringt 
jeder Vertausch den Nachtheil, dass die Stärke des 
Stromes darunter leidet. J ab loch ko ff, der den Gedanken 
hatte, das Zink durch jenen Stoff zu ersetzen, den 
wir ja alltäglich verbrennen, durch die Kohle, wieder- 
holte unwissentlich einen alten Versuch Becquerel's, 
indem er Kohle in schmelzenden Salpeter tauchte, 
dessen AbleiCungselektrode der Schmeiztiegel selbst war. 

Dieser Weg hat aber bisher zu keinem befriedi- 
genden Ergebniss geführt. Andere Bestrebungen zielen 
dahin, statt der kostspieligen Stoffe, welche bisher zur 
Aufzehrung des Wasserstoffes benutzt wurden, solche 
aufzufinden, welche billiger im Preise oder zur Bildung 
solcher Abfallsstoffe führen, die einer Verwendung 
fähig sind, welche sie bezahlt macht. Eine solche 
Anordnung ist in dem Slater-EJemente versucht, aus 
t diesem Grunde ist das Daniell -Element allen anderen 
vorzuziehen. Thatsächlich zeigt die Berechnung, welche 



r 



314 Schlusswort. 

wir bei Reynier's Element angeführt haben, dass man 
dem Ziele, auch durch Batterien praktisch verwerth- 
bare Ströme, selbst für Beleuchtungszweclie, zu erhalten, 
näher rückt. In dem besprochenen Falle ist dies be- 
sonders deshalb möglich, weil man sich der Accumu- 
latoren bedient, welche das zeitraubende, auch ver- 
theuernde Zerlegen und Neuzusammensetzen der Säule 
überflüssig machten.*) Ist es Grenet wirklich gelungen, 
den Chromalaun, wie wir bei der Grenet-Jarriantsäule 
erwähnten, neu zu beleben oder zweckmässig zu ver- 
werthen, so ist abermals ein Schritt vorwärts gethaa 
An die Salpetersäure ist aus naheliegenden Gründen 
nicht zu denken; wohl leistet das Zink fast die doppelte 
Arbeit als im Daniell- Element, dafür aber wird die 
Salpetersäure nur unvollkommen ausgenützt. Freilich 
wenn sich die Vorschläge Arsonval's als brauchbar 
erweisen, welchen zu Folge eine fast gänzliche Aus- 
nützung möglich ist, wäre auch ein Weg eröffnet, der 
eine hoffnungsvolle Perspective zeigt. 

Eine kleine Uebersicht gewährt in dieser Beziehung 
eine Berechnung, welche wir »Dingler's Journal« 
CLXXI. Bd. S. 463 (Schwarz) entnehmen, die angicbt, 
wie sich die Preise gleicher Mengen verfügbaren Sauer- 
stoffes verhalten, wenn man benützt: Kupfersulfat, Sal- 
petersäure, Kaliumbichromat -|- Schwefelsäure, chlo^ 
saures Kalium -|- Salzsäure, Braunstein -j- Schwefelsäure, 
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•) Wir haben daher auch den Accumu laloren un; 
Aalinerlisanikeit geschenltl und nur jene, welche Jahlochkoff jingit 
zusammenstellte, wei! alle Erfahrungen über selbe fehlen, übei^angeii. 
Ueber selbe kann nachgelesen werden in der Elektrot. Zeitsclmft 188S, 
HI. n. 121 oder in Japing, Kraftübertragung, Seile 168. 




Eisenchlorid, dabei ist bei dem Kupfersulfat das ge- 
wonnene Kupfer abgezogen. Das Verhältniss ist wie 
9: 9-7: 17-7: 10-7: 1-45:1. Wir sehen auch hier, dass 
sich Kupfersulfat am geeignetsten erweist, denn 
anderen Stoffe ergeben kein constantes Element (und 
unconstante benutzen den ohnehin nichts kostenden 
Sauerstoff der Luft [Maiche]). Das Element Braunstein 
mit Schwefelsäure würde billig zu stehen kommen, ja 
noch billiger wie hier angegeben, wenn man in Rechnung 
zieht, dass Mangansulfat gewonnen wird, leider ist es 
nur constant, wenn es, wie Leroux*) gefunden hat, 
auf 73" erwärmt wird, weil dann erst sich Sauerstoff 
entwickelt. In manchen Fällen wäre aber eine Erwär- 
mung möglich, wenn man z. B. abziehende Rauchgase 
etc. etc. zur Benützung herbeiziehen könnte. Unter den- 
selben Umständen (Erwärmung So" C.) wirkt auch Braun- 
stein mit Salzsäure ausserordentlich kräftig, so dass ein 
Element dieser Art noch jenes nach Bunsen übertrifft, 
gebildet wird Chlormangan, das ebenfalls ein werth- 
volles Nebenproduct ist. Wie wir sehen, ist es nicht 
ganz undenkbar, dass die Säule eine Bildungsstätte 
solcher Stoffe werden könnte, die kostbarer als die zur 
Stromerzeugung verwendeten sind, also auch das Zink 
mit bezahlen würden, was einer der Punkte ist, auf. 
welche hingezielt werden muss. 

Endlich wollen wir noch den Vorschlag Lacas- 
sagne's Pogg. Ann. XCVIII., S. 306 erwähnen, der 
2 Tiegel ineinander stellt, in den Zwischenraum einen 
Eisencylinder mit Kochsalz, den Innenraum mit Chlor- 

•) Comptes rendus 1863, XXXVII., p, 356, 
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aluminium ausfüllt, in das ein Kohlenstab taucht. WM 
diese Vorrichtung zur Rothgluth erhitzt, so entsteht, 
sobald Kohle und Eisen verbunden sind, ein Strom, 
während sich Aluminium an der Kohle abscheidet 

Wir haben diese verschiedenen Beispiele nicht 
angeführt, weil sie uns allerwegs zweckmässig erscheinen, 
sondern um zu zeigen, auf wie vielerlei Arten das 
Element einer Besserung fähig wäre. 

Hoffnungen auf zweckmässige Stromquellen, be- 
sonders für den Kleinbetrieb und für solche Anwen- 
dungen, wo das Aufstellen einer Kraftmaschine um- 
gangen werden muss, erweckt auch die Thermo-Säule. 
Leider sind die Vorgänge, welche zur Entstehung des 
Stromes führen, so gut M'ie unbekannt und bestehen 
bis jetzt die meisten 'Verbcsserungen in einer nur aufe 
Ungewisse hin unternommenen Veränderung derLegirun- 
gen. Die unmittelbare Umsetzung der Wärme in Elek- 
tricität, welche sonst nur auf grossem Umwege erreicht 
wird, hat viel Verlockendes an sich, es fragt sich nur. 
ist es zweckmässig, hiezu die Bewegung der kleinsten 
Theile des Generators — darauf läuft schhesslich Alles 
hinaus - — zu benützen und diesen, wie sich bisher gezeigt 
hat, der Zerstörung durch anhaltenden Gebrauch zuzu- 
führen, oder Maschinen, deren einzelne Theile ausge- 
wechselt werden können. 

Glücklich will sich der Verfasser schätzen, wenn 
er ein auch noch so kleines Schärflein dazu beigctrageo 
hat, die Kenntnisse des geehrten Lesers zu vermehren, 
das Bestreben nach Vetbges^^agen zu unterstützen und 
von vergeblichen V^^ch^Kb^t^ .^ 

1 lACKSON SQUARE DuANCH j| 
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